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PREFAZIONE 

UANTUNQVE  di  grandiffìma  lode  fa  da 
reputar  degno  chiunque  l*  antiche  memorie, 
e  fcritture  con  induftre  utilijfima  accuratez- 
«  za  s'  ingegna  di  conservare  ,  e  mettere  in 
luce  ,  e  dalle   ingorde  fauci  del  tempo  di- 
voratore ,  giufta  fua  poffa ,  fottrarre  ,  non- 
dimeno per  nojìro  avvijo  non  poco  laudevole 
giudicar  fi  dee  V  opera ,  e  7  divi  [amento  di 
coloro ,  che  anche  le  meno  antiche  ,  ed  a*  nojlri  /ecoli  più  vici- 
ne (  purché  elle  il  vagliano  )  cercano  di  raccogliere ,  e  per  uni- 
verfale  utilità  al  pubblico  comunicare  .  Imperciocché  il  confet- 
to di  quefte  con  quelle  mar  avigliof amente  giova  non  filo  a 
metter  in  chiaro  la  verità  delle  cofe  di  tempo  in  tempo  acca- 
dute ,  ma  ancora  a  farci  comprendere  le  cagioni  della  diverti- 
ta delle  variantifjtme  umane  coflumanze ,  /  motivi  della  dimi- 
nuzione ,  o  del  progrefjo  delle  faenze  ,  del  miglioramento  ,  o 
deterioramento  delle  arti ,  e  di  tanti  altri  sì  diverfì  accidenti ,  e 
cangiamenti  delle  umane  cofe,  le  quali  con  perpetua  vicenda  in 
froce/Jà  di  tempo  infenfibilmente  veggiamo  alterarfi,  e  ora  dal 
primiero  effer  loro  dipartir  fi,  ora  a  quello  ritornare.  E  di  ve- 
ro ti  pregio,  e  la  giuft*  ^Umazione  di  quelle  non  dalla  anti- 
chità principalmente  ,  ma  dalla  importanza  ,  e  dalla  ecceller 
za  ,  ed  utilità  loro  mifurare,  e  argomentare  fi  dee  ,  e  né*  fe- 
coli  avvenire  tempo  forfè  verrà  ,  che  dagli  eruditi  invefìiga- 
ffli  delle  trapalate  memorie  le  opere  ,  e  gli  avvenimenti  de* 
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moderni  tempi  faranno  ricercati  avidamente  ,  e  di  non  minore 
importanza  dì  quelli  de'  primi  fecoli  reputati  .  Un  efempio  di 
ciò  ravvifar  fi  puote  nelle  antiche  monete  ,  che  medaglie  da 
noi  comunemente  per  una  certa  rifpettofa  venerazione  ,  che  al- 
l' antichità  portiamo  ,  fono  appellate  ,  trulle  quali  havvene  di 
quelle  battute  nel  reggimento  della  Repubblica  di  Ruma,  e  de* 
primi  Cejari ,  le  quali  per  la  bellezza  del  conio,  per  V  elegan- 
za de'  motti ,  e  per  la  importanza  delle  notizie  indicate  da'  ro- 
vefci  meritamente  ricercate  ,  e  molto  care  tenute  ,  ne*  prefen- 
ti  tempi  affai  minor  rarità  portano  (eco  di  alcune  di  quelle  co- 
niate f  otto  gP  Imper adori  d:*  più  baffi  tempi;  imperocché  la  ri» 
cerca ,  e  la  raccolta  di  quefie  effendo  fiata  alquanto  più  tramu- 
tata ,  perchè  peravventura  alle  più  antiche  fcmbravano  infe- 
riori nel  conio  ,  ne  di  così  eleganti  leggende  (  conforme  dico, 
no  )  adornate  erano  ,  fono  perciò  divenute  affai  più  diffìcili  a 
trovar  fi ,  dal  che  poi  quella  ofcurità  è  derivata  ,  che  in  molti 
particolari  avvenimenti ,  e  in  varie  circofianze  della  floria  de* 
tempi  più  baffi  ravvifiamo  .  Per  quefla  mede  finta  cagione  fi  fo- 
no fino  a*  nofìri  tempi  con  fervati  molti  libri  di  varj  buoni ,  ed 
antichi  frittoti  Greci,  e  Latini  ;  e  per  lo  contrario  perdute  fi 
fono  molte  fritture  de*  tempi  a  noi  men  lontani  con  non  picco- 
Io  di  f piacer  e  delle  perfone  erudite  ,  le  quali  di  queft*  perdite 
a  ragione  fi  dolgono ,  ejtimando  meritamente  ,  che  l*  importan- 
za,  e  V  utilità  delle  notizie  in  quefte  contenute  per  la  rozzez- 
za di  que*  barbari  tempi  doveffe  iti  qualche  parte  compensare 
/'  eleganza,  e  la  dottrina  ,  che  nelle  opere  de'  più  antichi  fcrìt- 
tori  fi  ritrova  .  Nella  fteffa  guifa  parimente  addiviene  ,  che^ 
molte  utili ffime  opere  di  alcuni  noftri  Tofani  fcrittori  fioriti 
ne*  fecoli  a  noi  più  vicini  tenute  in  minor  conto  ,  perchè  non 
portavano  /eco  il  pregio  dell'  antichità ,  fono  divenute  più  ra- 
re, e  più  diffìcili  a  trovar  fi  di  molti (fime  altre  da  autori  affai 
più  antichi  date  alla  luce  ,  quantunque  f  importanza  loro  ,  e 
V  utilità  ,  che  da  effe  ricavar  fi  pw*  »  tn  falche  parte  [em- 
iri forfè  poter  foggiare  ti  mento  della  maggiore^  antichità^ 
di  cui  r  altre  fono  corredate  -  Poco  più  di  due  fecoli  fono  tra- 
paffati ,  da  che  fo:to  quefto  Cielo  fiorì ,  e  lo  fplendore ,  e  la  fa- 
ina di  fue  virtudi  per  una  gran  parte  dell*  Europa  diffufe  Ben* 
J  venuto 
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venuto  di  Giovanni  d*  Andrea  Cellini  Cittadino  Fiorentino , 
orefice ,  e  [cultore  eccellente  ,  uomo  certamente  d* animo  corag- 
gio fo  ,  e  feroce  ,  ma  altresì  di  uno  ftr  aordinario  ,  e  mar  avi-» 
gliofo  talento  dotato,  per  cagione  d?l  quale  a  molti  gran  Prin- 
cipi ,  e  ad  altri  illufiri  personaggi  fu  caro  oltremodo  ,  i  quali 
dell'opera  fu  a  utiliffìmamente  fi  vai  fero ,  e  generofamente  a'  lo- 
ro flipendj  ìntertenendolo  ,  occafione  di  altamente  fegnalarfi 
co*  fuoi  lavori ,  e  di  divenire  nel  mondo,  mediante  le  opere  fue, 
famojo  ,  gli  jomminiftrarono  .  Fra  e(fi  annoverar  fi  poffono  i 
due  Romani  Pontefici  Clemente  VII.  e  Paolo  III.  il  magnanimo 
Re  di  Francia  Francefco  Primo  di  quefio  nome,  ì  Duchi  di  Fi- 
renze Ale  fandro ,  e  Co  fimo  I.  da'  quali  in  diver fi  tempi  potente- 
mente ,  e  generofamente  ,  come  meritavano  le  virtù  fue ,  pro- 
tetto ,  affifiito ,  e  ftipendiato  ,  non  folo  molti  nobili (fimi  lavori 
di  oreficeria  ,  e  varie  celebratifjime  Jiatue  d*  argento ,  di  bron- 
zo ,  e  di  marmo  conduffe  a  fine  ,  ma  ancora  utili ffime  opere 
fritte  lafciò ,  le  quali  per  comun  fentimento  in  molta  (lima  te- 
nute ,  per  ogni  dove  hanno  diffufa,  ed  ampliata  la  fama  dei 
fuo  raro  ingegno,  e  de*  fuoi  [ingoiar  iffimi  talenti  .  La  fi  abili- 
tà ,  e  durevolezza  de*  bronzi  ,  e  de*  marmi  bene  hanno  con- 
fervati i  lavori  delle  fue  mani  ,  e  de*  fuoi  far  pelli  ;  ma  gli 
fritti  fuoi  (  parte  per  non  ejjere  fiati  da  effò  condotti  a  perfe- 
zione ,  parte  per  trafcuratezza  di  chi  doveva  averne  cura  e 
parte  perchè  o  non  mai ,  0  una  fola  volta ,  e  ciò  molti  anni  fa, 
fono  fiati  dati  alla  luce)  o  interamente  fi  fono  fmarriti ,  o  di- 
venuti fono  così  rari,  e  difficili  ad  averfì ,  che  in  vano  da  molti 
intendenti  fono  fiati  lungamente  ricercati,  e  mani  f e  fio  pericolo 
corrono  di  perderfi  del  tutto  con  danno  gravi  (fimo  delle  buone  ar- 
ti ,  fe  ciò  addivenire ,  o  di  andare  affatto  in  dimenticanza.  Prin- 
cipali fono  tra  efft  la  vita  fua ,  che  egli  incominciò  a  fcrivere 
da  e  mede  fimo  intorno  air  am0  lSsQmChe  flt  U  cinquantottefimo 
dell  etajua  ,  profeguendola  fin  prejjb  agli  ultimi  anni  del  fuo  cor- 
fo  mortale ,  che  egh  tcrr»i„l  nell*anno  i  5  7*i  e  alcuni  Trattati  fo- 
pra (oreficeria,  fopra  la  fcultura,  e  fopra  il  gettare  in  bronzo. 
La  vita  fra  oltremodo  curiofa  ,  e  bizzarra,  e  di  amene,  ed  im- 
portantiffìme  notizie  ,  e  particolarità  arricchita  ,  è  un  eroffo 
volume  fino  a  auefii  tempi  fritto  a  penna,  e  raro  non  meno  per 
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la  vaghezza  degli  accidenti  in  efja  con  molto  brio  ,  è  vivacità 
narrati,  che  per  la  fcarfezza  de'  buoni,  e  corretti  esemplari , 
che  fene  ritrovano  .  Uno  di  quejli  fi  trovava  già  nella  Libre- 
ria di  Lorenzo  Cavalcanti ,  che,  per  quanto  dice  il  compilatore 
della  prima  Parte  delle  Notizie  Ifioricbe  degli  uomini  illuftri 
dell'  Accademia  Fiorentina ,  era  l' originale  fieffò  di  Benvenuto; 
ma  il  fuddetto  Cavalcanti  pofcia  il  donò  al  celebre  Dottor  Fran- 
cefilo Redi  Medico  di  quella  infigne  letteratura ,  che  a  tutto  il 
Mondo  è  nota ,  il  quale  non  [oh  il  tenne  cariffimo ,  ma  da  ejfo 
ancora  cavò  molti  efempli  di  voci  Tofcane  appartenenti  alle  ar- 
ti dell'  oreficeria  ,  [cultura  ,  e  pittura  da  aggiugnerfi  alla 
quarta  edizione  del  Vocabolario  degli  Accademici  della  Crufca, 
ficcane  da  alcune  poflille  di  fina  mano  fcritte  nel  margine  del 
fuo  Vocabolario  della  terza  edizione,  cioè  del  169z.fi  ricava , 
nelle  quali  egli  dice ,  che  Benvenuto  fcrijje  una  gran  parte  del 
mentovato  volume  di  juo  proprio  pugno  ,  ma  che  pofcia  firacca- 
tofi  ,  ed  ejjendo  in  età  affai  avanzata  incominciò  a  dettarlo . 
Un  altro  antico  ,  ed  emendato  manofcritio  della  mede/ima  vita 
dicono  conservar  fi  nella  doviziofiffima  Libreria  del  Re  al  Palaz- 
zo del  Sereniamo  Granduca  ;  ed  un  altro  abbiamo  notizia ,  che 
ne  fu  modernamente  ritrovato  fra  i  libri  di  Aleffandro  Caval- 
canti ,  non  ha  guari  defunto  ,  ultimo  di  quefla  illnftr*  fami- 
glia ,  dal  qual  Tefto  per  altro  non  gran  fatto  corretto  fono 
flati  tratti  tutti  que*  pochi  efemplari  ,  che  gli  amatori  di  sì 
fatte  cofe  fi  han  fatto  per  proprio  comodo  trascrivere.  Noi  ab- 
biamo avuto  campo  di  offervare  qual  buon  giudicio  faceffe  di^ 
quefi*  opera  il  celebre  letterato  M.  Benedetto  Varchi  ,  effendocl 
imbattuti  in  una  lettera  refponfiva  di  Benvenuto  al  medefima 
Varchi,  che  fi  trova  a  car.  160.  del  Codice  481.  in  foglio  del- 
la famofa  libreria  Strozziana  ,  dalla  quale  fi  comprende  ,  che 
Benvenuto  gli  avea  mandata  la  fopraddetta  f«a  vita  per  udir- 
ne il  fuo  fentimento  ,  e  perchè  fi  compiacele  dove  occorreva 
ammendarla;  ma  vedefi ,  che  il  Varchi  rifcrife  a  Benvenuto, 
the  ella  non  avea  in  veruna  guifa  di  ciò  hifogno ,  anzi  che  gif 
parea  molto  acconcia  ad  efprimere  la  verità  delle  cofe  narra- 
te la  naturalezza,  e  femplice  vivacità  dello  fi  il  e,  con  cui  da 
Benvenuto  era  fiata  dettata  .  /  Trattati  fopra  l  oreficeria  ,  e 
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la  finltura  dal  mede  fimo  Benvenuto  furono  compofii ,  per  quan- 
to crediamo  ,  molto  dopo  il  fino  ritorno  di  Francia,  e  da  effb 
medefimo  furono  fatti  pubblicare  per  mezzo  delle  ftampe  in  Fi* 
renze  nel  1568.  per  Valente  P  ani  zzi ,  e  Marco  Peri  a  perfiua- 
(ione  di  Meffer  Gherardo  Spini  Segretario  del  Cardinal  Fer- 
nando de*  Medici  ,  a  cui  furono  dal  Cellini  in  quella  impreso- 
ne dedicati  .  La  qual  cofa  parte  dal  contejio  medefimo  di  quel* 
i*  opera  fi  pub  congetturare  ,  e  parte  ancora  della  feguente  me- 
moria ,  0  ricordo  fcritto  di  mane  propria  di  Benvenuto ,  da  noi 
efjervato  fra  un  gran  numero  dlfuoi  Sonetti  manoscritti  corte- 
femente  a  noi  moftrati  dal  Canonico  Salvino  Salvini  ,  de*  qua- 
li pià  fiotto  fi  favellerà.  Io  ho  femore  ringraziato  Iddio,  che  già 
fono  partati  ventidue  anni  ,  chi  io  ho  confumati  nella  mia 
dolce  patria  ,  e  fra  i  miei  grin  travagli  il  maggiore  fi  è 
flato  l'aver  fatte  così  poche  opere.  E  per  eflermi  più  vol- 
te doluto  di  cotale  accidente  ,  e  inoltrando  con  molte  vive 
ragioni ,  come  tal  cofa  non  veniva  per  mia  caufa  ,  e*  mi  fa 
rifpofto  da  un  gran  gentiluomo  di  Corte  ,  il  quale  non  mi 
diflè  altro,  fe  non  che  io  ero  un  terribile  uomo;  e  repli- 
candomi più  voice  quello  nome  di  terribile  ,  io  gli  rifpofi, 
che  i  terribili  sì  erano  quegli  {frumenti ,  che  fi  empievano 
a  meenfo  fol  per  onorare  Iddio    .     .    „  .    „  . 

E'fono  molti  mefi  pattati  ,  ch'io  donai  quello  mio  libro  fcrit- 
to in  penna  allo  Illuftriflìmo  ,  ed  Eccellentiflimo  noftro  in- 
fìno  nei  1567.  e  febbeue  alarne  volte  diflì  di  darlo  alla 
pampa  , ei  m*  era  pafTato  cotal  capriccio  ,  il  quale  me  V  han 
fatto  ritornare  alcuni  virtuofi  giovani ,  i  quali  hanno  moflro 
alcuni  loro  virtuofi  fludj  ,  faccendone  parte  a  quelli  ,  che 
aranno  voglia  di  quefle  belle  virtudi  delle  noflre  arti;  e  per 
«otal  cagione  io  ancora  mi  fon  contento  di  giovare  all'uni- 
veiiaie.euccome  ho  moflro  coi  le  opere ,  così  ancora  ho  vo- 
ler? ftlr? ?  l\r°X*  I  CQ1  tu"°  che  V  ope«  <°»°  i 
veri  fatti  ,  e  fi  debbono  „10(W  fempre  prima  delle  paro- 
le .  Giovanni  Cmellt ne*  fiuoi  fiuppiementi  alle  Bellezze  di  Fi- 

ZnZ  £?£  dA  Mtf  ?rmteft0  Bocchi  *  '  Campate  in  Fi- 
renze per  Giovanni  GugUantini  *eli667.  prende  sbaglio  ,allor- 
the  a  car.  573.  afleréfee,  (he  quefli  Trattati  di  Benvenuto  CeL 
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lini  furono  flampati  nel  1668.  anzi  ne  pure  e  vero  ciò  ,  che 
egli  in  qualche  modo  fipra  di  ciò  correggendofi  affermò  nella 
fua  Storia  mamfcritta  degli  Scrittori  Fiorentini  ,  cioè  ,  che  la 
prima  volta  furono  fi  am  pati  nel  1568.  <?  poi  rifiampati  cen- 
to anni  dopo  ,  cioè  nel  1668.  poiché  è  indubitato,  che queft'O pe- 
ra una  fola  volta,  cioè  dal  Patrizzi  V  anno  1568.  vivente  Ben- 
venuto medefimo  è  fiata  fiampata  .  D  abbaglio  del  Cinelli  fu 
però  ciecamente  al  fuo  folito  jeguitato  dal  Padre  Negri  nella 
fua  Storia  degli  Scrittori  Fiorentini  ,  /"/  quale  colà  ,  dove  di 
Benvenuto  Cellini  ragiona,  un  più  madornale  sfarfallone  fi  In- 
filò ufcir  dalla  penna,  allorché  fcriffe ,  che  egli  morì  nelic^yo. 
Per  verità  fi  può  far  grazia  a  quejlo  buon  Padre  di  crederlo 
errar  di  (lampa ,  ma  troppi  ve  ne  fono  in  quel  fuo  libro,  e  di 
tal  fatta  ,  che  a  di  fetto  dello  fiampatore  imponibile  è  fempre 
attribuirgli  .  Or  quefti  Trattati  ,  per  non  effere  flati  giammai 
rifiampati ,  erano  divenuti  così  rari  a  trovarfi ,  e  din  così  alto 
prezzo  paliti  ,  che  anche  con  molto  cofio  preffo  che  impoflibile 
riufeiva  il  ritrovarne  un  efemplare  a  coloro ,  che  di  quefie  no- 
bili ffìme  arti  fi  dilettano,  e  che  ben  comprendono  V  importan- 
za delle  buone  regole  ,  e  degli  ottimi  ammaefir amenti  lafciati 
da  quel  valentuomo  ,  la  traf air  aggine  de"*  quali  ha  peravventu- 
ra  cagionato  ,  che  i  lavavi  de9  moderni  artefiti  no*  con  quella 
finezza  ,  e  perfezione  fi  conducano  ,  che  ne  tempi  di  Benvenu- 
to fi  praticava \  né*  quali  perciò  lr  univerfale  applaufo ,  e  V am- 
mirazione d'  ognuno  efigevano  .  Per  la  qual  cofa  noi  per  comu- 
ne vantaggio,  e  di  coloro  maffimamente  ,  che  di  quefie  nobili f- 
fime  arti  fanno  profeffione  ,  e  che  la  nojìra  gentil  favella  te/i- 
gono  in  pregio  ,  da  erudite,  ed  intendenti ffime  perfone  confor- 
tati abbiamo  intra  pr  e  fa  lari(lampa  de1  fuddetti  Trattati,  in  una 
forfè  non  vana  fperanza  affidati  ,  che  questa  nofira  fatica  per 
'le  accennate  ragioni  fta  per  riportare  ?  applaufo  ,  e  /'  aggra- 
dimento universale  non  tanto  de*  dilettanti  di  quefie  prof ejfioni, 
quanto  degli  amatori  della  Lingua  Tofcana  ,  concioffiache  1  fi- 
greti,  e  gCinfe guarnenti  in  effi  efpofii  fieno  dettati  in  uno  fi  1- 
le  così  naturale  \  femplice ,  e  vago  ,  e  di  così  bella  proprietà  , 
ed  efprefftone  adomo  ,  che  non  è  maraviglia  ,  fe  il  mentovato 
Redi  mèmi  conofeitore  delle  bellezze  di  nofira  lingua  giudu 
J   '  cajje 
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caffè  degno  d*  effer  citato  dagli  Accademici  della  Crtfjca  nel 
loro  gran  Vocabolario  quejlo  Scrittore  .  In  ciò  fare  noi  abbia- 
mo anche  tifata  quella  accuratezza ,  e  diligenza ,  che  per  noi  fi 
è  potuta  maggiore  ;  conciojfiache  primieramente  avendo  offerva- 
to  ,  che  il  fopramment  ovato  Giovanni  Cinelli  nella  fua  citata 
opera  degli  Scrittori  Fiorentini,  ed  anche  /'  Autore  delle  Noti, 
zie  Letterarie  ,  ed  Ifloriche  degli  uomini  illuftri  dell*  Accade- 
mia Fiorentina  Jiampate  in  Firenze  nel  1700.  aderivano  ,  che 
il  manofcritto  originale  dell*  Oreficeria  del  Ce  Uhi  fi  confer- 
vava  nella  injtgne  Libreria  del  famofifftmo  Antonio  Magliabechi 
Bibliotecario  del  Sereni fs.  Gran-Duca  Cofimo  III.  e  uomo  d*  infi- 
nito fapere  ,  e  degno  veramente  di  quella  gran  fama  ,  che  nel 
Mondo  tutto  fi  acquijlb  ,  e  che  parimente  aggiugnevano,  che  quejlo 
Manofcritto  era  alquanto  più  copio fo ,  e  corretto  dell'  ejempla- 
re  Jìampato  ,  abbiamo  proccurato  di  mettere  hi  opera  ogni  pof 
fibile  diligenza  per  ritrovarlo ,  e  collazionarlo ,  affinchè  coli*  aiu- 
to di  effo  ci  veniffe  fatto  di  migliorare  notabilmente  quella 
nojlra  rifiampa  ;  ma  vana  e  fiata  ogni  noftra  più  diligente ,  e 
premurofa  ricerca  ,  non  effendo  fiato  poffìbile  l*  ottenere  di  po- 
ter avere  in  mano  V  accennato  Manoscritto  di  quella  Libreria  . 
Laonde  non  fi  potendo  da  noi  altro  fare  ,  e  fiato  forza  il  con- 
tentarfi  di  emendare  nel  tneglior  modo  ,  che  è  flato  poffibile , 
quegli  errori  ,  che  nella  edizione  del  Panizzi  erano  trafcorfi, 
e  di  accrefcere ,  e  ridurre  in  miglior  forma ,  e  più  comoda  l'in- 
dice delle  cofe  più  importanti  in  quefi*  opera  contenute  .  Fra 
alcuni  proceffì  di  caufe,  libri  di  conti ,  ed  altre  fritture  atte- 
nenti al  nofiro  Benvenuto  ,  chi  infieme  col  fuo  tefiamento  ,  e 
con  due  fuoi  codicilli  fono  fiat»  a  noi  corte j emente  fatte  vede- 
re da  Carlo  Tommafo  Strozzi  gentiluomo  ,  che  al  pregio  della, 
chiarezza  del  J angue  unifce  quello  'viepiù  filmabile  di  favor i- 
re9  e  promuovere  tutte  le  buon?  arti ,  noi  abbiamo  trovato  uno 
sbozzo  di  una  lettera  fcrhta  di  mano  di  Benvenuto  ,  e  diretta  al 
Principe  Don  Fr ance  fico  de'  Medisi,  dalla  quale  fi  ricava,  che 
egli  fcriffe  quefii  Trattati  in  ccngiuntura  di  una  certa  fua  in- 
difpopzione ,  che  gV  impedì  il  potere  operare  unitamente  cogli 
altri  prò  feffori  nelle  fe(le  ordinate  per  folennizzare  le  nozze  di 
^uefio  Principe,  Che  feguirono  /*  anno  1565.  coli*  Arci  due  he  (fa 
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Giovanna  d*  Auftria  ;  anzi  da  qnefia  fteffa  lettera  fembra  ,  che  (l 
poffa  dedurre  ,  che  il  Celimi  avefje  in  animo  dì  dedicargli  a 
quefio  medefimo  Prìncipe  ,  lo  che  poi  ,  qualunque  fene  fojj'e  la 
cagione  ,  non  effettuo  ,  ma  bensì  al  Cardinale  Ernando  ,  o  fìa 
Ferdinando  fuo  fratello  gi*  intitolo  .  Ma  perchè  quefla  lettera 
è  breve  ,  ed  in  eJJ'a  di  quefii  fuoi  Trattati  fi  ragiona  ,  non 
ifgradira  peravventnra  il  lettore  di  vederla  in  quefio  luogo 
regiflrata  . 

ALL'  ILLUSTRISS.  SIG.  PRINCIPE  GOVERNANTE 
Di  Firenze ,  e  di  Siena  . 

DApoichè  la  fortuna ,  gloriofo  ,  e  felicifllmo Signore,  per 
qualche  mia  indifpofìzione  m'  impedì  il  potere  ope- 
rare nella  maravigliofa  fefta  per  le  nozze  di  V.  E.  I.  e  di 
S.  A.  dandomi  alquanto  mal  contento,  fubito  mi  fentii  fve- 
giiare  da  un  nuovo  capriccio  ,  e  in  cambio  di  operar  di 
terra  ,  o  legno  prefi  la  penna  ,  e  di  mano  in  mano  ,  che  la 
memoria  mi  porgeva ,  fcrivevo  tutte  le  mie  eftreme  fatiche 
fatte  nella  mia  giovanezza ,  quali  fono  in  molte  arti  diver- 
fe  1*  una  dall'  altra;  e  in  ciafcheduna  io  cito  alcune  notabili 
opere  fatte  a  diverfi  ,  e  grandinimi  Principi  di  mia  mano . 
E  per  non  elfere  mai  per  altri  fcritta  cotal  cofa,  credo,  che 
a  molti  per  i  bei  fegreti  ,  che  in  efle  arti  11  contengono  , 
farà  utile  ,  e  ad  altri  fuori  di  tali  profeflioni  piacevoliUì- 
ma  ,  qual  penfo  doverà  edere  a  V.  E.  I.  perchè  più  d'  ogni 
altro  gran  Principe  ella  lene  diletta  ,  e  P  ama  .  Ella  adun- 
que fi  degni  di  accettar  quefta  mia  buona  volontà  ,  quale 
ho  avuta  fempre  di  piacerle  ,  pregando  Iddio  ,  che  quella 
felicifiìma  lungamente  confervi  •  _  ,. 

Il  fedeliffimo  fervitore  di  V.E.  Uluftrifs.  Benvenuto  di 
M.  Giovanni  Gellini  Cittadino  Fiorentino  . 

Non  di  [convenevole  farebbe  il  dare  in  quefio  luogo  difiinta  no- 
tizia di  Benvenuto  ,  de*  coftutni  ,  del  naturale  ,  delle  fue  fin- 
golari  qualità  ,  delle  molte  opere  fue  ,  e  de*  tanti  firavagan- 
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ti  (fimi  accidenti  ,  che  in  varj  tempi  ,  e  ne*  varj  luoghi  ,  ove 
dimorò  ,  gli  occorfcro  ;  ma  perchè  farebbe  quefla  una  troppa 
iunga  incbicfta  ,  e  da  non  ne  venir  a  capo  così  [di  leggieri  ,  e 
perchè  in  quefti  medefimi  Trattati  la  maggior  parte  delle  opere 
fue  egli  va  descrivendo^  ed  anche  perche  nella  Sopraddetta  fua  Vita 
pur  novellamente  ftampata  tutte  le  accennate  cofe  fono  olire  ogni 
credere  curiofamente ,  ed  esattamente  de  fritte ,  abbiamo  giudi- 
cato di  dovercene  rimanere  ,  contentandoci  folo  di  riferire  al- 
cune delle  tante  teflimonianze  ,  che  preffo  un  gran  numero  di 
Scrittori  fi  trovano  ,  dell'  eccellenza  del  fuo  ingegno  ,  e  delle 
fue  /ingoiar iffime  doti  ,  e  prendendo  ad  accennare  il  refi  ante 
degli  (crini  fuoi  ,  de*  quali  è  a  noi  pervenuta  alcuna  notizia . 
Giorgio  VaSari  nella  Vita  di  Baccio  Band  in  eli  i  fa  di  Benvenu- 
to nofiro  onoratijfima  menzione  ,  ma  più  dijlintamente  ne  ra- 
giona nella  Terza  Parte  delle  fue  Vite  de'  Pittori  ,  Scultori  ,  ed 
Architetti  a  car.  873.  colà  tdove  degli  Accademici  del  Dijegno 
ragiona  ;  nè  penfiamo,  che  fin  per  ejfer  difearo  a*  lettori ,  che 
noi  ponghiamo  qui  le  fuejiejfe  parole  ;  Dico  ,  che  Benvenuto 
Cellini  Cittadino  Fiorentino  (  per  cominciarmi  da  i  più  vec- 
chi, e  da*  più  onorati  )  oggi  (cultore ,  quando  attefe  a  ore- 
fice in  fua  giovanezza  ,  non  ebbe  pari  ,  nè  aveva  forfè  in 
molti  anni  in  quella  profeffione ,  e  in  fare  belliilime  figure 
di  tondo,  e  di  baflòrilievo , e  tutte  altre  opere  di  quel  me- 
ftiero.  Legò  gioie  ,  e  adornò  di  cationi  maraviglio^  con  fi- 
gurine tanto  ben  fatte  ,  e  alcuna  volta  tanto  bizzarre,  e 
capricciofe ,  che  non  fi  può  nè  più,  nè  meglio  immaginare. 
Le  medaglie  ancora  ,  che  in  fua  gioventù  fece  d*  oro  ,  e 
d'  argento  ,  furono  condotte  con  incredibile  diligenza  ,  nè 
fi  poffono  tanto  lodare  ,  che  balli  .  Fece  in  Roma  a  Papa 
Clemente  VII.  un  bottone  da  piviale  bellifllmo  ,  accomo- 
dandovi ottimamente  una  punta  di  diamante  intorniata  di 
alcuni  putti  fatti  di  piaftra  d'  oro  ,  e  un  Dio  Padre  mira- 
bilmente lavorato  ,  «onde  oltre  al  pagamento  ebbe  in  dono 
da  quel  Papa  V  ufi'zio  d'una  mazza  .  '  Eflcndogli  poi  dal  me- 
defimo  Pontefice  dato  a  fare  un  ealice  d'  oro  ,  la  coppa 
del  quale  dovea  efiTer  retta  da  figure  rapprefen  tanti  le  Vir- 
tù Teologiche  ,  lo  conduffe  affai  vicino  alla  fine  con  ar- 

§  §    t  tifi- 


xii 


PREFAZIONE. 


tifizio  mara vigli ofìilìmo  .  Ne'  medefimi  tempi  non  fa  chi 
facefTe  meglio  fra  molti  ,  che  fi  provarono,  le  medaglie  di 
quei  Papa  di  Ini  ,  come  ben  fanno  coloro  ,  che  le  videro  , 
e  n>  hanno  .  E  perchè  ebbe  per  quefte  cagioni  cura  di  fare 
i  conj  della  Zecca  di  Roma,  non  fono  mai  ftate  vedute  più 
belle  monete  di  quelle  ,  che  allora  furono  ftampate  in  Ro- 
ma .  E  perciò  dopo  la  morte  di  Clemente  tornato  Benve- 
nuto a  Firenze  fece  Umilmente  i  conj  con  la  teda  del  Duca 
AlefTanidro  per  le  monete  per  la  Zecca  di  Firenze ,  così  bel- 
li ,  e  con  tanta  diligenza  ,  che  alcune  di  effe  fi  ferbano  og- 
gi come  belliffime  medaglie  antiche  ,  e  meritamente  ,  per- 
ciocché in  quefte  vinfe  fe  fteflb  .  Datoli  finalmente  Benve- 
nuto alla  fcultura  fece  in  Francia  molte  cofe  di  bronzo  , 
d*  argento,  e  d'oro,  mentre  Mette  al  fervizio  del  Re  Fran- 
cefco  in  quel  Regno  .  Tornato  poi  alla  patria,  e  meflòfi  al 
fervigio  del  Duca  Cofirno  ,  fu  prima  adoperato  in  alcune 
cofe  da  orefice  ,  e  in  ultimo  datogli  a  fare  alcune  cofe  di 
fcultura  ,  onde  condurle  di  metallo  la  {tatua  del  Perfeo ,  che 
ha  tagliato  la  tefta  a  Medufa,  la  quale  è  in  piazza  del  Du- 
ca vicino  alla  porta  del  palazzo  del  Duca  fopra  una  bafa 
di  marmo  con  alcune  figure  di  bronzo  belliffime  ,  alte  circa 
un  braccio,  e  un  terzo  l'una,  la  quale  opera  tutta  fu  con- 
dotta veramente  con  quanto  ftudio  ,  e  diligenza  fi  può 
maggiore  a  perfezione  ,  e  pofta  in  detto  luogo  degnamen- 
te a  paragone  della  Judit  di  mano  di  Donato  cosi  famofo , 
e  celebrato  fcultore  .  E  certo  fu  maraviglia  ,  che  eflèndofi 
Benvenuto  efercitato  tant*  anni  in  far  figure  piccole ,  con- 
ducente poi  con  tanta  eccellenza  una  ftatua  così  grande  .  Il 
medefimo  ha  fatto  un  Crocififib  di  marmo  tutto  tondo  ,  e 
grande  quanto  il  vivo,  che  per  fimile  è  la  più  rara,  e  bel- 
la fcultura  ,  che  fi  pofla  vedere  .  Onde  lo  tiene  il  Signor 
Duca,  come  cofa  a  fe  cariflima,  nel  palazzo  de'  Pitti  per 
collocarlo  alla  Cappella  ,  ovvero  Chiefetta  ,  che  fa  in  det- 
to luogo  ,  la  qual  Chiefetta  non  poteva  a  quelli  tempi 
avere  cofa  più  di  fe  degna ,  e  di  sì  gran  Principe  ;  ed  in 
fomma  non  fi  può  quehV  opera  tanto  lodare  ,  che  balli  . 
Ora  febbene  potrei  molto  allargarmi  neU'  opere  di  Benvenu- 
to, 
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to,  il  quale  è  flato  in  tutte  le  Tue  cofe  animofo,  fiero,  vi- 
vace ,  prontiffimo  ,  e  terribiliflìmo  ,  e  perfona,  che  ha  Ta- 
pino pur  troppo  dire  il  fatto  Tuo  con  i  Principi,  e  non  me- 
no ,  che  le  mani  ,  l' indegno  adoperare  nelle  cofe  dell'  ai> 
ti  ,  non  ne  dirò  più  altro  ».  attefochè  egli  fteflb  ha  fcritto 
la  vita  ,  e  1'  opere  lue  ,  e  un  Trattato  dell'  Oreficeria  ,  e 
del  fondere,  e  gettar  di  metallo  con  altre  cofe  attenenti  a 
tali  arti  ,  e  della  fculcuia  con  molto  più  eloquenza  ,  e  or- 
dine, che  io  qui  perawentura  non  faprei  fare.  E  però,  quan- 
to a  lui ,  bafli  quefto  breve  fommario  delle  fue  più  rare  ope- 
re principali  .  Intorno  a  quefte  cofe  ferine  dal  Va  fari  fi  dee 
ojfervare  ,  che  il  mentovato  Crocififfo  di  marmo  fatto  da  Beri' 
venuto  fu  poi  collocato  nella  Cappella  jotterranea  della  Cbiefa 
di  San  Lorenzo  di  quejla  Città  ,  onde  non  fappiamo  con  qual 
fondamento  Paolo  Mini  nel  fuo  Difcorjo  fopra  la  nobiltà  di  Fi- 
renze fiampato  in  Firenze  nel  15.93.  per  Domenico  Manza- 
fii  a  car.  109.  ajferifca  ,  che  egli  fo[fe  portato  in  Ifpagna  : 
Benvenuto  Celimi ,  di  cui  vede  oggi  la  Spagna  uno  ftupen- 
difsimo  Crocififso  di  marmo  ,  e  Firenze  un  bellifsimo  Per- 
feo  di  bronzo      Nè  in  di  f e  fa  del  Mini  fi  può  dire,  che  Ben- 
venuto aveffe  fatto  altri  Crocififfi  di  marmo ,  oltre  al  mentova- 
to ;  imperocché  nè  in  quefii  Trattati  ,  nè  nella  fua  Vita  ,  dove 
conta  per  minuto  tutte  le  principali  opere  fue  ,.  dice  d*  aver 
fatti  altri  Crocififfi  di  marmo  fuori  di  quefto  ,  il  quale  egli 
avea  defiinatù  di  porre  in  una  Cappella  della  Chieja  di  Santa 
Maria  Novella  di  quefta  Città  ,  nella  qual  Cappella  i  Padri 
di  quel  Convento  gli  avevano  conceduto  di  collocarlo ,  ma  perchè 
gli  negarono  il  conjenfo  di  potervi  fimilmente  coftruire  la  fua 
Jepoltura ,  contato  di  ciò  il  Celimi  non  volle  altrimenti  fituar- 
velo  ,  e  lo  deflinò  per  la  Chiefa  della  Nunziata  .  Ala  ejfendo 
pofeia  andati  a  veder  quefi*  opera  il  Duca  Cofimo  colla  Duchefi- 
fa  Leonora  fua  moglie  ,  Benvenuto  ne  volle  far  loro  genero/a- 
mente  un  dono  .  Non  vollero  quefli  Principi  accettare  il  Cro- 
cififfo in  dono ,  ma  ordinarono  a  Benvenuto  ,  che  ne  domanda f- 
fe  il  prezzo  convenevole  ;  onde  egli  ,  che  non  poco  era  bizzar- 
ro ,  ed  iracondo  ne  chiefe  un  rigorofo  prezzo  di  feudi  2000» 
tome  da  due  ricordi  di  fua  mano  fcr'ttfi  ne'  fuddetti  libri  fi 
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può  vedere  ,  i  quali  per  più  dipinta  informazione  del  Lettore 
fopra  quefto  fatto  qui  ci  piace  di  trafcrivere.  Il  primo  è  quefto  • 
Ricordo  quefto  dì  3-  Febbraio  1565.  come  per  inftno  del 
ìnefe  d*  Agofto  proflimo  paflato  fi  mandò  a  S.  E.  il  noftro 
Crocififlò  di  marmo  bianco  fine  in  falla  croce  di  marmo 
nero  fine  di  grandezza  la  figura  di  braccia  tre ,  cioè  di  da- 
tura d'  un  uomo  vivo  di  bella  grandezza  ,  il  quale  Croci- 
fiflò è  di  mano  di  M.  Benvenuto  Celimi  noftro  ;  e  concioffia- 
cofachè  pel  paflato  non  Tene  fia  mai  più  fatti  di  marmo  per 
eflere  opera  quafi  che  imponibile,  il  detto  M.  Benvenuto 
lo  fece  a  tutte  Tue  fptfe  »  le  quali  furono  grandiflìme  ,  ed 
efiendo  domandato  più  tempo  fa  dalla  Illuftriis.  Signora  Du- 
chefla  di  quello ,  e  quanto  il  detto  M.  Benvenuto  lo  (lima- 
va,  o  l'aveva  caro,  il  detto  rifpofe ,  che  l'aveva  fatto  pel 
fuo  fepolcro  ,  e  con  grandiflìmo  ftudio  per  zelo  d'arte,  di 
manierachè  fe  1'  avefle  avuto  a  vendere  ,  lo  ftimava  me- 
glio ,  che  feudi  2000.  d'  oro  in  oro .  Quefto  ragionamento 
fu  al  Poggio  a  Caiano  alla  prefenza  dello  Illuftrifsimo  ,  ed 
Eccellentifsimo  Sig.  noftro  il  G.  Duca  Cofimo  de'Medici,  al 
quale  venne  volontà  di  vederlo  il  fopraddetto  mefe  d'  Ago- 
fto 1565.  E  così  il  detto  M.  Benvenuto  gnene  fece  condur- 
re a  fpefe  di  S.  E.  I.  per  infino  a'  Pitti  ,  dove  oggi  fi  po- 
fa  in  una  fua  camera  ,  E  perchè  il  detto  iMefler  Benvenu- 
to fi  reputa  a  favore,  che  S.  E.  gradifea  le  cofe  fue,  fi  con- 
tenta, che '1  pagamento  fia  di  feudi  1500.  d'oro  in  oro,  non 
oftanteche  di  fopra  fi  dica  feudi  2000. e  quel  più,  omeno? 
che  S.  E.  I.  vorrà  ,  -e  tutto  con  fua  buona  grazia,  E  in  un  al- 
tro fuo  libro  dì  Debitori  ,  e  Creditori  ferina  dalla  propria  ma- 
no di  Benvenuto  la  feguente  nota  fi legge  :  Quando  io  facevo  il 
modello  d<*lNettunno  in  piazza  della  loggia,  difsi  a  M.Bar- 
tolommeo  Concini  Segretario  di  S.  E.  X  che  da  mia  par- 
te ofTerifle  in  dono  il  fopraddetto  Crocifitto  alla  Illuftriffi- 
ma  Signora  Duchefla  ,  il  quale  mi  rifpofe  dipoi  due  gior- 
ni ,  come  S.  E.  non  lo  voleva  in  dono  ,  ma  voleva  pagarlo 
tutto  quel,  eh'  e*  vale,  dimodoché  io  fui  difobbligato  del 
dono  ,  e  per  quefto  egli  è  lecito,  eh*  e' mi  fia  pagato  il  do? 
▼ere  :  Il  Duca  fece  poi  riporre  quefio  Crocifìjfo  in  una  Jlan~ 
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za  della  fua  guardaroba  con  dìfegno  dì  collo: ar lo  in  una  ma- 
gnifica Cappella  >  che  volea  fabbricare  nel  fuo  palazzo  ;  ma 
poi  ,  qualunque  fe  ne  foffe  la  cagione,  fu  pofio  né*  fotterranei 
della  Granducale  celebrati/finta  Cappella  contìgua  alla  Chiefa 
di  San  Lorenzo  ,  dove  anche  al  prefente  fi  conferva  .  Anzi  il 
Mini  mede/imo  quando  la  fopraddetta  cofa  fcriffe  ,  non  dovet- 
te peravventura  ricordarft  ,  che  egli  mede  (imo  ave  a  pure  que- 
Jìa  medefima  cofa  contraria  alla  precedente  fritta  a  car.  z  i%. 
della  fua  Di f e/a  di  Firenze  da  ejjo  me  de  (imo  molti  anni  prima 
fatta  /lampare  in  Lione  ,  cioè  nel  1577.  per  Filippo  Tingh , 
ove  fi  legge  :  Da  Benvenuto  Cellini  ,  di  cui  fu  il  Perfeo  di 
bronzo ,  che  è  (otto  un  arco  della  loggia  de'  Signori ,  e  il 
Crocififlò  di  marmo  ,  che  è  nella  guardaroba  de'  Grandu- 
chi»  di  Tolcana  ,  opera  fingolariflìma  .  Ma  ritornando  al 
proposto  noftro  ,  al  fopraddetta  elogio  fatto  al  nofìro  Benvenu- 
to da  Giorgio  Va  fari  noi  potremmo  aggiugnere  quelli  del  Coni' 
inendatore  Annibal  Caro  nelle  fue  lettere  ,  del  Lafca  in  una 
delle  fue  piacevoli (fime  madrigalejje  ,  di  Niccolò  Martelli  nel- 
le fue  lettere ,  di  Benedetto  Varchi  in  varie  jue  opere ,  e  poe- 
fìe  ,  del  gran  Cardinal  Bembo  parimente  nelle  fue  lettere  [  al 
guai  porporato  una  celebre  ftimatiffìma  medaglia  fu  fatta  da 
Benvenuto  ,  che  come  cofa  /ingoiare ,  e  nel  fuo  genere  rarifftma  fi 
moftra  ancor  a  da'  dilettanti  confervatori  di  quefie  memorie"\e di 
molti  altri  chiari/fimi  ,  e  autorevoli (/imi  Scrittori  ;  ma  per  non 
gravare  in  queflo  luogo  di  fovercbio  il  lettore  ,  lo  rimettiamo 
a  quanto  ne  dice  il  fopracìtato  Autore  delle  Notizie  Storiche 
degV  Il/uff  ri  Accademici  Fiorentini,  ove  da  carte  182.  fino  a 
car.  100.  fi  po (fono  leggere  diftint  amente  tutti  gli  accennati  elo- 
gj  regi/Irati  .  Unicamente  ci  pisce  di  riportarne  in  queflo  luogo 
uno  onorati/fimo  fattogli  dal  Duca  Cofimo  ,  del  quale  elògio 
più  ,  che  di  fttal (ivo gita  altro ,  (i  dee  far  conto  ,  partendo/i  da 
un  favi  (fimo  Principe,  e  del  merito  delle  vhtuofe  perfone  giu- 
fto  (limatore,  e  comici  tare.  Egli  in  sì  fatta  gii  fa  ragionò  del 
Cellini  in  un  fuo  Motuproprio  fpedito  in  Pìetrafanta  (otto  il  dì 
5*  Maggio  del  1561.  in  congiuntura  ài  donargli  la  cafa  di 
fua  abitazione  pofìa  in  Firenze  nel  quartier  Santa  Croce , 
nella  contrada ,  u  via  chiamata  d;l  Rofaio  .,  il  qual  Motupro- 
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prio  abbiamo  offervato  traile  fcritture  dì  Benvenuto  mo. 
fidateci  dal  mentovato  Canonico  Salvini  :  Riconofciamo  per 
il  tenore  delle  prefenti  lettere  ,  e  facciamo  noto  a  cia- 
fcuno  ,  che  convenendo  al  Principe  abbracciare  beni- 
gnamente gli  uomini  celebri ,  e  molto  più  preftanti ,  che 
gli  altri,  noi  con  /ingoiare  affetto  amiamo  Benvenuto  di 
Giovanni  Cellini  noftro  Cittadino  Fiorentiuo,  artefice  di  get- 
to ,  e  fcultore  d'  incomparabil  gloria  chiaro  ,  e  il  Tuo  in- 
gegno ,  e  maravigliofa  arte  d'  intagliare  ,  o  fabbricare  il 
marmo  ammiriamo  .  Così  noi  acciò  ia  fua  gloria  >  e  virtù 
con  onori ,  e  benefizj  accrefchiamo ,  per  quelle ,  e  altre  ra- 
gioni ,  che  muovono  l*  animo  noftro  incitati,  al  medefimo 
Benvenuto  ....  diamo ,  concediamo,  e  liberamente  doniamo 
la  cafa  pofta  ec.  Refi  a  folo  da  fare  \uccint  amente  menzione 
Ai  alcuni  altri  Trattati ,  e  opere  fcritte  dal  nofiro  Benvenuto, 
che  certamente  farebbe  de fider abile  ,  che  in  parte  non  fofsero 
perdute  ,  come  vi  è  forfè  motivo  di  jof'pettare ,  o  per  lo  meno 
che  foffe  a  nojìra  cognizione  pervenuto,  dove  tuttora  fi  confer- 
vino .  Ma  da  che  non  ofiante  le  diligenze  fatte  non  è  fiato  a 
noi  pofjibìle  venirne  a  capo  ,  è  forza  il  contentarfi  di  darne 
al  lettore  quella  più  femplice  contezza  ,  che  poffiamo  .  Il  Pa- 
dre Negri  di  /opra  mentovato  ci  fa  fapere  ,  che  fon  perduti 
i  Trattati  di  Benvenuto  fopra  la  Scultura  ;  ma  conciofftachl'  da 
ninno  altro  fcrittore  delle  cofe  noflre  meglio  del  Negri  infor- 
mato non  venga  ciò  afferito  ,  ne  egli  ci  dia  altro  difcarico  ,  onde 
traefse  cotal  fua,  notizia  ,  èvvi  forte  motivo  di  dubitare ,  che 
quefio  buon  Religiofo  o  non  abbia  veduta  giammai  l*  imprefm 
Jione  di  quefii  Trattati ,  o  pur  non  abbia  in  ejfa  offervato ,  che 
il  fecondo  Trattato  è  tutto  attenente  alla  Scultura ,  ragionando- 
vifi  difiefamente  ,  non  tanto  del  gettar  le  fiatue  di  bronzo  t 
guanto  ancora  dello  fcolpirte  in  marmo  .  Scambio  il  Negri  per- 
avventura  da'  Trattati  fopra  /*  Architettura  ,  e  Profpettiva  , 
i  quali  avere  Benvenuto  compojii^o  per  lo  meno  avuto  in  ani- 
ino  di  comporre,  fi  ricava  parte  dallo  sbozzo  della  fua  lettera 
al  Principe  Francefco  fopra  regifirata  ,  in  margine  della  qua- 
le fono  pur  di  Jua  mano  notati  gli  argumenti  delle  materie 
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f piegar  e  in  quefti  Trattati  ,  e  in  fine  di  effi  è  notato  ;  Di- 
lcorlò  fopra  I'  Architettura  ;  e  parte  da  ciò ,  che  egli  medefi- 
ino  lafcìò  fritta  verfo  la  fine  del  Trattato  mede  fimo  della  Scul- 
tura in  quefla  guifa  :  Ma  perch'  io  mi  riferbo  altra  volta  a 
parlare  di  ciò,  e  particolarmente  della  profpettiva ,  do- 
ve io  farò  palefe  oltre  a  quello  ,  che  io  intendo  di  tratta- 
re, infinite  oflervazioni  di  Lionardo  da  Vinci  intorno  a  det- 
ta profpettiva,  le  quali  tram"  da  un  fuo  belliflìmo  difcorfo, 
che  poi  mi  fu  tolto  inlìeme  con  altri  miei  fcritti  ,  perciò 
non  farò  più  lungo  ec.  Traile  mentovate  fcrittnre  comunica- 
teci da  Carlo  Tommajo  Strozzi  abbiamo  trovato  un  frammen- 
to pur  di  mano  del  Ce/lini  fopra  il  metodo  d1  imparare  /'  ar- 
te del  Difegno  ,  //  quale  comecché  fia  imperfetto  ,  e  con  alcu- 
ne lagune  f  e  forfè  dal?  autore  non  compiuto  ,  ne  editamente 
efaminato  ,  non  pertanto  per  la  novità  del  pen fiero  ,  e  perchè 
fa  vedere  quanto  fondatamente  il  Cellìni  divi  far  fapeffe  le  co- 
fe  a  quefla  materia  appartenenti  ,  ne  è  piaciuto  V  aggiv.gner- 
lo  in  fine  di  quefii  Trattati ,  fembrandoci  ancora  ,  che  per  tal 
convenente  fe  ne  afficurafse  la  coyferv  azione  meglio  di  quel  , 
che  peravventura  foffe  potuto  accadere  ,  fe  ad  un  f'olo  mezzo 
lacero ,  e  confumato  efemplare  doveffe  rimanere  affidato .  Oltre 
agl*  flvdj  appartenenti  alla  fu  a  profeffìone  il  Cellini  fi  dilet- 
tò anche  dì  comporre  in  Poe  fia  Tofana ,  imperocché  oltre  a  un 
Sonetto  ,  che  egli  pofe  in  fronte  della  fua  Vita  ,  ed  un  Ca- 
pitolo diretto  a  Luca  Martini  in  lode  della  prigione  ,  fat- 
to in  congiuntura  ,  che  era  fiato  ri  ferrato  in  Cajlel  Sant*  An- 
gelo ad  iflanza  di  Pier  Luigi  Farnefe ,  ed  un  Sonetto  indiriz- 
zato al  Capitano  di  quella  Fortezza  ,  /  quali  parimente  nella 
fua  Vita  riporta  :,  dal  mentovato  Scrittore  delle  Notizie  ap- 
partenenti agi*  il /ufi  ri  Accademici  Fiorentini  Jì  ha,  che  fi  tro- 
vano altre  fue  Poefìe  manofcritte  nella  Libreria  di  un  Acca- 
demico ,  che  per  molte  conietture  crediamo  effer  quella  del  fa- 
Moftfftmo  Antonio  Magli abechì ,  benché  per  le  ragioni  di  fopra 
addotte  non  fia  flato  in  nofiro  potere  il  chiarircene  piena?nen- 
te .  Un  altro  Sonetto  di  Benvenuto  fi  trova  fiampato  tra  le  ri- 
me di  Madonna  Laura  Batti  ferra  .  Molti  altri  fuor  Sonetti , 
e  Poefie  fritte  di  propria  mano  di  Benvenuto  conferva  prefTo 
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M  fe  il  Canonico  Salvini ,  la  maggior  parte  piacevoli^  burle* 
fiche  ,  come  fono  molti  Sonetti  fatti  in  congiuntura  della  fina  pri* 
giùnta;  alcuni  [opra  la  Filofofia  da  effo  detta  bojchereccia  ;  al- 
cuni fopra  il  pagamento  del  fuo  Per  fio  trattenutogli  da*  m't- 
r.ìflri  del  Duca  Cofimo  ;  alcuni  contro  il  Cavalier  Bandinella  , 
e  contro  un  certo  Vanni ,  con  cui  piativa;  alcuni  contro  al  La- 
fca,e  contro  Giovan  Maria  Tarpa  in  congiuntura  della  contro- 
verfia  occorfa  nelV  esequie  del  gran  Micbelagnolo  Bonarruoti ,  di 
che  più  [otto  fi  ragionerà .  Ve  ne  fono  parimente  alcuni  de'  fe- 
>'j>e  gravi  in  lode  della  finltura  ,  di  Micbelagnolo  ,  deli*  Am- 
mantato ,  e  di  Madonna  Laura  Battiferra  fua  moglie  ,  del 
Varchi,  del  Duca  Cofimo ,  e  fopra  il  Nettunio  ,  che  f per  ava  do- 
ver  fare  in  piazza  ,  quantunque  fìffe  poi  conceduto  all'  Am- 
mannato  .  Havvene  ancora  de'  morali  ,  e  fpirituali  in  morte 
del  noflro  Salvatore  ,  in  lode  di  San  Giova*  Batifia  ;  e  quefii 
furono  forfè  fatti  da  Benvenuto  in  congiuntura ,  che  l*  anno  1558. 
gli  venne  talento  di  dar  fi  alla  vita  fpirituale  ,  onde  deftinò 
di  prendere  gli  Ordini  fiacri ,  e  in  fatti  prefe  la  Tonfar  a  ,  di 
che  quantunque  non  faccia  egli  menzione  nella  fua  Vita  ,  pure 
noi  ne  abbiamo  trovato  un  ricordo  fcritto  di  fua  propria  ma- 
no ne'  foprammentovati  fiuoi  libri  di  conti  di  quefio  tenore  : 
Ricordo,  come  al  nome  di  Dio  quefto  dì  2.  Giugno  1558. 
io  Benvenuto  Cellini  ho  prefo  la  prima  Tonfura  ,  cioè  i  pri- 
mi Ordini  a  prete  dal  Reverendifs.  Monfignor  de'  Serri* 
fiori  in  cafa  Tua  nel  borgo  di  Santa  Croce  con  tutte  le  fo- 
Jennità  ,  e  cirimonie,  che  in  tali  cafi  fi  coftuma  ,  e  tutto 
ho  fatto  con  licenza  del  Reverendifs.  Monfignor  Vicario 
dell'  Arcivefcovado  di  Firenze  ;  rogato  Ser  Filippo  Franzi- 
ni notaio  pubblico  in  Vefcovado  .  Nel  \<>6o.  avendo  vo- 
lontà d'aver  figliuoli  legittimi,  ma  fegreti  ,  mi  feci  libe- 
rare di  tale  obbligo  ,  e  feguii  la  mia  volontà  .  Non  fila- 
mente  fi  dilettò  Benvenuto  di  comporre  in  Poefia  ,  ma  an- 
cora p  compiacque  affai  della  lettura  de*  no  (ir  i  pià  famofi  Poe- 
ti,  come  da  un  luogo  della  fua  Vita  chiaramente  fi  compren- 
de ;  imperocché  a  propopto  di  un  motto  Franzefe  da  effo  udi- 
to in  Parigi  egli  dà  una  fpìegazione  molto  verifimile  a  quel 
ver  fi  del  Canto  Setti/no  dell*  Inferno  di  Dante  : 
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Pape  Satan  Pape  Satan  aleppe . 
La  quale  spiegazione  ,  perche  a  quejio  luogo  fi  confà  ,  e  perche  è 
alquanto  curiofa  ,  ci  piace  colle  fue  parole  mede  fimo  qui  referi- 
re ;  Comparvi  alla  gran  fala  di  Parigi  per  difendere  le  mie 
ragioni,  dove  io  vidi  un  Giudice  Luogotenente  del  Re  nel 
civile  elevato  in  fur  un  gran  tribunale  .  Queft'  uomo  era 
grande,  groflb ,  e  graffo,  e  d'  afpetto  aufterilfimo  .  Aveva 
all'  intorno  di  fe  molta  gente  da  una  banda  ,  e  dall'  altra 
molti  procuratori  ,  e  avvocati  tutti  medi  per  ordine  da 
delira,  e  da  Anidra.  Altri  venivano  un  per  volta  ,  e  pro- 
ponevano al  detto  Giudice  una  caufa  .  Quelli  avvocati  , 
che  gli  erano  da  canto  ,  io  gli  viddi  talvolta  parlar  tutti  a 
un  tratto  ,  dove  io  Metti  maravigliato  ,  che  quel  mirabile 
uomo  ,  vero  afpetto  di  Plutone,  con  attitudine  evidente 
porgeva  V  orecchio  ora  a  quello,  ora  a  quello,  e  virtuo- 
famente  rifpondeva  .  E  perchè  a  me  fempre  è  dilettato  il 
guftare  ,  e  vedere  ogni  forta  di  virtù  ,  mi  pareva  que- 
llo tanto  mirabile  ,  che  non  V  averei  voluto  per  gran  cofi 
non  l'aver  veduto.  Accadea  ,  per  e/Ter  quella  fala  grandif- 
fìma  ,  e  piena  di  gran  quantità  di  gente,  che  ancora  ufa- 
vano  diligenza  ,  che  quivi  non  entrafTe  chi  non  aveva  che 
fare,  e  tenevano  la  porta  ferrata',  e  la  guardia  a  detta  por- 
ta ;  la  qual  guardia  alcuna  volta  per  far  relìflenza  a  chi  egli 
non  voleva  ,  che  entrafle  »  impediva  con  quel  gran  romo- 
re  quel  maravigliofo  Giudice  »  il  quale  adirato  diceva  vil- 
lania a  quella  detta  guardia  ;  ed  io  più  volte  m'  abbattei, 
e  confiderai  l'  accidente  ;  e  le  formali  parole ,  quali  io  fen- 
di ,  furono  quelle  ,  che  difie  propio  il  Giudice  ,  il  quale 
ifcorfe  due  gentiluomini  ,  che  venivano  per  vedere  ;  e  fa- 
cendo il  portiere  grandiflima  relìflenza  ,  il  detto  Giudice 
gridando  difle  ad  alta  voce:  Sta' cheto  ,  (la*  cheto,  Setanaf- 
Jfo  ,  levati  di  coftì  ,  e  /to'  cheto ,  Quelle  parole  nella  lingua 
Francefe  furono  in  quello  modo  :  Phe  ,  phe  Satan  alez  phe . 
Io  r  che  benilfimo  avevo  imparata  la  Lingua  Franzefe ,  fen- 
tendo  quello  motto,  mi  venne  in  mente  quel  ,  che  Dante 
volle  dire,  quando  entrò  con  Virgilio  Tuo  maeftro  dentro 
alle  porte  dell'  Inferno  ,  perchè  Dante  a  tempo  di  Giotto 
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dipintore  furono  infieme  in  Francia,  e  maggiormente  in  Pa- 
rigi,  dove  per  le  dette  caufe  fi  può  dire  quel  luogo,  dove 
fi  litiga,  un  inferno.  Però  ancora  Dante  intendendo  bene 
la  Lingua  Franzefe  Ci  fervi  di  quel  motto  ;  e  m*  è  parfo 
grati  cofa  ,  che  mai  non  fia  (lato  intefo  per  tale  ,  di  modo 
che  io  dico  ,  e  credo  ,  che  quefti  cementatori  gli  facciano 
dir  cofe  ,  le  quali  egli  mai  non  abbia  ,  non  che  penfate, 
ma  fognate  :  In  fatti  non  aveva  torto  Benvenuto  a  Così  pen* 
Jave  ;  perocché  in  quel  verfo  di  Dante  i  comentatori  volendo  da- 
re  qualche  intelligenza  a  quelle  da  loro  male  intefe  parole  ,  fu- 
rono forzati  a  ricorrere  alla  Lingua  Greca  ,  e  alla  Lingua 
Ebrea,  fìgurandofi  di  ravvi  farci  due  particelle  di  quelle  Lin- 
gue contenenti  due  diverfe  efpreffioni  in  un  me  defimo  tempo  , 
una  di  ammirazione  ,  /*  altra  di  dolore  ,  come  fi  puh  vedere 
nel  tomento  di  Francefco  da  Bufi  ,  in  quello  del  Boccaccio ,  ed 
anche  ne*  più  moderni,  come  fono  il  Landino  ,  e  V  Vellutello  . 
Ma  ritornando  a*  componimenti  di  Benvenuto  ,  tra  i  mentovati 
fuoi  Sonetti  abbiamo  ojjervato  due  profe  in  ijlite  affai  faceto  , 
e  bizzarro  dettate  ,  una  contenente  un  ragionamento  fopra  la 
Filofofia  bofebereccia  »  /'  altra  un  fogno ,  o  vipone  in  commen- 
dazione del  Duca  Co  fimo ,  e  quefle  fono  di  fua  mano  medefima 
parimente  fcritte .  Oltre  a  tutte  le  predette  cofe  fcrifje  anco  il 
Ce! lini  un  picciol  difeorfo   fopra  /'  eccellenza  della  fcultura 
in  occaftone  della  controversa  nata  tra  i  pittori  ,  e  fcultori 
fopra  il  luogo  defiro  afegnato  alla  Pittura  ne  IP  ejjeqnie  di  Mi- 
chelagnol  Bonarruoti ,  ilqual  difeorfo  fi  trova  ftampato  in  fine 
della  Orazione  fatta  da  Giova  i  Maria  Tarpa  in  lode  del  gran 
Michelagnolo  Juddetto  nelle  mentovate  efsequie ,  ed  impreffa  in 
Firenze  prej'so  il  Ser martelli  nel  i  564.  Ed  in  quejia  congiun- 
tura fu  tche  avendo  il  Lafca  fritto  un  Sonetto  contro  V  opinio- 
ne del  Cellini  ,  cioè  della  preferenza  della  fcultura  alla  pit- 
tura ,  //  qual  Sonetto  è  ftampato  in  fine  della  detta  Orazione  > 
e  parte  di  efs0  ancora  nelle  Notizie  degli  Accademici  Fiorentini, 
il  Cellini  a  quello  rifpofe  con  un  altro  Sonetto  per  le  rime  ,  nè 
parendogli  d1  efserfi  pienamente  sfogato  ,  ne  volle  fcrivere  un 
altro  pure  in  burla  direttamente  contro  al  mede  fimo  Lafca.  La 
profejfione  di  ('cultore  ,  e  ly  amore  ,  che  il  Cellini  portava  a 
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quefta  nobili  filma  arte  ,  lo  incitava  ad  innalzarla  fopra  la  pit- 
tura ,  onde  fu  quefio  ftefso  argomento  feri f se  anco  una  lettera 
a  Mefser  Benedetto  Varchi,  che  in  cotal  quifiione  del  fuo  pa- 
rere lo  ricercò  ;  la  qual  lettera  fu  fiampata  con  alcune  altre  di 
Michelrtgiolo ,  del  Tribolo ,  del  Taf  so  ,  di  Francefco  da  San  Gal- 
lo, e  de:  Pontormo  dopo  le  due  Lezioni  del  Varchi  fatte  fopra 
quc\la  materia ,  lette  da  ejso  nell*  Accademia  Fiorentina  C  an- 
no 1546.  in  oc  capone  di  J por re  il  Sonetto  di  Michelagnol  Bonar- 
ruoti ,  che  comincia  : 

Non  ha  V  ottimo  arrida  alcuni  concetto  ; 
le  quali  Lezioni  furono  prima  imprefse  in  Firenze  da  Loren- 
zo Torrenti  no  nel  1 549.  e  poi  rifìampate  con  tutte  /'  altre  do- 
po la  morte  del  Varchi  nel  1590.  prefso  i  Giunti  ■  Trovanfi 
alcune  altre  lettere  originali  del  Cellini  fritte  a  varie  pedo- 
ne in  occafione  delle  commi  filoni  de'  fuoi  lavori  ,  alcune  del* 
le  quali  ,  che  in  mano  ci  ■  fono  capitate  ,  fperiamo  di  comu- 
nicare al  pubblico  nella  Terza  Parte  della  nofira  Raccolta  di 
Profe  Fiorentine  ,  luogo  creduto  da  noi  pili  confacevole  per 
ejse  ,  che  non  fono  i  prejenti  Trattati  .  Ma  da  che  fi  è  fat- 
ta menzione  di  tutti  i  componimenti  di  Benvenuto  Cellini  ,  e 
da  che  in  quefti  Trattati  molti filme  delle  fue  opere  di  ore. 
fi  certa,  e  f cultura  fono  mentovate  ,  per  rendere  più  compiuta , 
che  per  noi  fi  può,  la  memoria  delle  fue  fatiche ,  abbiamo  giu- 
dicato bene  di  annoverare  ancora  in  quefio  luogo  altuni  altri 
fuoi  pià  minuti  lavori  intorno  a  quefle  arti  da  noi  ofservati 
nelf  inventario  delle  cofe  rimafie  nella  fua  bottega,  e  cafa,  fat- 
to fare  da'  fuoi  eredi  dopo  la  fua  morte  ,  //  quale  inventario 
traile  fopraddette  Jcritture  ,  e  libri  di  conti  in  mano  al  men- 
tovato Canonico  Salvini  fi  conferva  ;  e  tanto  pià  volentieri  ne 
facciamo  menzione  ,  quantoche  fof petti  amo  ,  che  ora  verifimil- 
mente  qua  fi  tutte  le  fopraddette  fue  opere  0  pano  andate  in 
malora  ,  0  fmarrite  ,  0  almeno  in  varj  luoghi  ,  e  prefso  varie 
per  fotte  difperfc  ,  fenza  aver  fi  più  notizia  del  loro  eccellente  ar- 
tefice .  Sono  dunque  i  feguenti  . 

//  modello  di  legno  della  bafe  del  Perfeo . 
Un  modello  di  gefo  del  Perfeo  in  grande  . 

Una 
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Una  fiorici  di  un  Adamo ,  ed  Eva  in  bafsorilievo  dì  cera 
in  un  quadro  di  pietra  morta . 

Un  modellino  di  Cleopatra  in  cera . 

Un  modello  non  finito  di  Nettunno  di  cera. 

Due  ,o  tre  modellini  del  pergamo  dì  Santa  Maria  del  Fio- 
re di  cartone  .  Volea  il  Duca  ro/ìmo,  che  Benvenuto  facefse  il 
Pergamo  di  quejìa  Chiefa  di  bafso  rilievo  di  bronzo  ,  e  perciò 
egli  ne  fece  i  modelli  ,  ma  qualunque  fene  fujje  la  cagione  , 
queft*  spera  non  ebbe  effetto . 

Un  modello  di  un  Crocififso  di  terra. 

Altro  modello  di  un  Crocififso  non  finito  di  cera  bianca. 

Un  modello  della  fonte  di  piazza  ,  cioè  del  Nettunno  incera. 

Un  modello  dy  una  Giunone  di  cera  gialla  non  finito . 

Un  modello  d*  Andromeda  dì  cera  in  bassorilievo  . 

Un  modelletto  d'  Andromeda  di  cera  in  bafsorilievo . 

Un  modello  di  gefso  in  grande-  d*  un  Crocififso  non  finito' 

Due  ritratti  di  marmo  ,  uno  del  Duca  Cofimo  non  termi' 
nato ,  /'  altro  della  Duchessa  Leonora . 

Una  tefla  di  una  Medufa  di  bronzo  . 

Un  modello  di  Nojlradonna  in  cera . 

Un  Narcijo  di  cera . 

Un  Iacinto  di  terra  cotta  . 

Un  modello  pel  fepolcro  del  Papa  in  cera  con  più  figure. 

Una  Minerva  di  terra  cotta  . 

Una  figura  d*  una  femmina  di  cera  . 

Un  modello  d*  una  Carità . 

Due  fcatolini  di  ritrattini  del  Principe  Don  Francefco  ab- 
bozzati . 

Una  fiatua  di  marmo  d'  una  Carità  abbozzata. 

DueCrifli  in  croce  non  finiti ,  uno  di  terra ,  V  altro  di  cera. 

Una  tefla  del  Duca  Cofimo  di  cera. 

Un  tondo  a"  una  Luna  di  terra . 
Finalmente  non  vogliamo  mancare  di  avvertire  il  lettore  ,  che 
in  quefta  noftra  edizione  de*  prefentì  Trattati  di  Benvenuto 
Cellìnì  abbiamo  giudicato  di  dover  tralafciare  alcuni  Sonetti, 
che  in  fine  della  antica  edizione  del  Pamzzi  fi  leggevano ,  non 
folo  perchè  non  ci  è  paruto  luogo  gran  fatto  adattato  per  infe- 
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rìrcegli ,  quanto  ancora  ,  perchè  traile  fopramentovate  Poefie  di 
Benvenuto  noi  abbiamo  ofs?rvato  un  numero  molto  maggiore  di 
tomponimenti  Poetici  Latini ,  e  Tufcani  in  lode  di  Benvenuto , 
e  delle  principali  opere  fue  ,  onde  abbiamo  creduto  di  efer  per 
ingrofsare  di  fovercbio  quejfo  volume  ,  fe  tutte  ci  fi  fofsero,  co- 
me converàva ,  inferite  .  Solo  paleseremo  i  nomi  di  coloro  ,  che 
le  mentovate  poefie  a  Benvenuto  mandarono  ,  affinchè  fempre 
più  fi  manifefti  in  che  ftima  fu  fempremai  quejlo  illuflre  no- 
ftro  cittadino  dagli  uomini  giudiziofi  ,  ed  onorati  tenuto  .  Ejji 
fono  dunque  i  Jeguenti  .  Andrea  Angulo  ,  Ce  fare  da  Bagno , 
Giulio  della  Stufa  ,  Andrea  Martelli  ,  Pagano  Pagaci  ,  Mef- 
ser  Benedetto  Varchi  ,    Bernardo  Vecchietti  ,    Mefser  Lelio 
Bon/i ,  Alefsandro  Allori  detto  il  Bronzino  ,  Ser  A'igiol  Favil- 
lai Miniato  Bufini*  Paolo  Mini ,  Antonio  Allegretti  ,  Michel- 
agnol  Vivaldi ,  Pietro  Ange  Ho  da  Barga  ,  Mefser  Domenico  Pog- 
gini  ,  Mefser  Lodovico  Domenichi  ,  Anton  francefeo  Grazini 
detto  il  Lafìa,  Matteo  Ghire Hi  Niccolò  Mocbi ,  Vincenzo  f cul- 
tore da  Perugia ,  e  Zanobi  Lafiricati  .  Di  un*  altra  co  fa  ci 
piace  per  ultimo  avvertire  il  lettore ,  ed  è  ,  che  avendo  trai- 
le mentovate  fritture  da  Carlo  Tommafo  Strozzi  mo/lrateci 
trovata  P  arme  di  Benvenuto  Cellini  da  efso  medejtmo  in  una 
carta  parte  con  matita  ,  e  parte  con  inchiofiro  difegnata,  con- 
tenente un*  leone  a"  oro  rampante  in  campo  azzurro  ,  e  (opra 
del  medefìmo  tre  gigli  rofji  in  campo  a"  argento  tramezzati  da 
un  rajlrello  rofso  ,  abbiamo  giudicato  opportuno  il  farla  inta- 
gliare ,  e  inferire  per  ornamento  del  fregio  collocato  nella  pri- 
ma pagina  di  q  ne  fio  volume.  N"lla  carta  fuddetta ,  abbiamo  of- 
fervata  ,  e  qui  traferitta  la  feguente  memoria  di  mano  dello 
fiefso  Benvenuto-.  La  vera  arme  de'  Cellini  conforme  a  quel- 
la delU  gentiluomini  di  Ravenna  città  antichiffima  ,  e  tro- 
iata in  cala  mia  in  (ino  da  Ciftofano  Cellini  mio  bilavo  pa- 
dre d»  Andina  mìo  avolo  .  pa  tutte  le  efpofle  notizie  ci  fac- 
ciamo a  credere  ,  che  agevolmente  il  lettore  pufsa  comprende- 
re tn  quanta  ftima  fi  debbano  tenere  i  preferiti  Trattati  ,  non 
tanto  per  P  eccellenza  dell*  autore  loro  ,  quanto  per  le  memo- 
rie, e  per  gli  utiliffìmi  inje •guarnenti ,  di  cui  fono  ripieni  ;  la- 
onde ci  giova  fperare ,  che  la  nojìra  fatica ,  qualunque  ella  fia, 

in 
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in  ciò  ufata  amorevolmente  Jta  per  gradire ,  e  lietamente  acco- 
gliere ,  e  con  frutto  fervirfi  di  quejìa  opera  ,  per  ritrovare  la 
quale  vana,  ed  infruttuosa  ,  non  ha  guari  ,  farebbe  fiata  qua- 
lunque più  premurofa  diligenza  ,  e  ricerca  . 


ALL' 
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ALL' ILLUSTRISI  E  REVERENDI  SS.  SIC 

DON  ERRANDO 

CARDINALE  DE>  MEDICI 

SIG.  E  PADRONE  SUO  OSSERVANDISSIMO. 

BENVENUTO  CELLINl. 

Gran  ragione  s*  e  de  flato  negli 
animi  di  ciafcuno  ,  llluflrtfs .  Sig. 
mio ,  una  nobile  afpett azione  del 
valore ,  e  della  virtù  fua  ;  effen- 
duchi  in  quegli  anni  >  che  coma* 
nemente  t  giovani  Jugliono  del  tutto  far  ferva 
la  ragione  ,  ella  con  fenile  prudenza  d'  ogni 
fua  operazione  ly  ha  facta  interamente  gover- 
natrice  .  //  che  chiaramente  vien  manifestato 
per  lo  te  (limonio  di  molti  perfonaggi  d*  auto- 
rità ,  e  dy  ottimo  giudich  ,  che  talora  feden- 
dola con  prontezza  difettare  ,  con  ragione  giù-» 
dicare,  e  ornatamente,  e  con  facilita  ej f prime- 
rei  fuoi  concetti,  hanno  affermato  di  non  aver 
cono  fiuto  ne  ingegno  più  fiorito ,  ne  animo  ve* 
Jlito  di  più  [ignorile ,  e  moderata  co(lumatezza. 

§  §  §  §  A  quc- 
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A  quefte  fue  rare  parti  s%  aggiugne  ancora  uno 
(limolo  ,  che  la  [prona  continov  amente  a  dejì- 
derio  di  gloria  per  mezzo  degli  fludj ,  e  per 
mezzo  d*  una  univerfale  protezione  ,  che  ella 
prende  in  favorire  ogni  vhtuofa  [acuità  ;  e 
particolarmente  fio,  che  non  tiene  nel/1  infimo 
grado  fra  le  pregiate  arti  quella  della  (cul- 
tura, e  del  gettare  de*  bronzi  ;  come  più  vol- 
te ragionando  rrì  e  flato  fatto  fede  dal  vir- 
ino fiflìmo  NI.  Gherardo  Spini  fuo  Segretario , 
e  giovane,  che  oltre  all'  ejfere  ornato  di  bel- 
le lettere  (fe:come  e  noto  a  V.  S.  Illuflrifs.  ) 
}  ancora  ìntendenitjjlmo  dell1  arte  del  difegno  , 
e  de  IT  architettura .  //  che  [emendo  ,  e  paren- 
domi, che  perdo  mi  fi  porge fe  occasione  di  po- 
terle dimoBrure  in  parte  quanto  io  mi  fenta 
obbligato  alla  fua  llluflrifs,  cafa  mediante  i 
benefic']  infiniti  ,  che  da  quella  ho  ricevuto  ,  e 
ricevo  conttnov  amente  ,  facendole  dono  d  alcu- 
ne mie  fatiche  ,  ch%  io  già  compofì  intorno  alle 
detf  arti ,  ed  altre  fimili  ,  le  quali  ola  furo- 
no  vedute  /catte  in  penna  dall'  llluflrifs  Sig. 
Principe  di  Fiorenza  fuo  fratello  ;  col  configlio 
del  detto  M,  Gherardo  ,  del  quale  fo  non  pic~ 
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cola  fltma,  mi  deliberai,  ponendole  in  luce  sfar- 
ne umilmente  dono  a  V\  S  Illuflrtfs.  Nè  qui 
intendo  altrimenti  di  fcufare  il  picciolo  prefen- 
te  ,  0  il  poco  valore  di  ejjo  ,  perciocché  a  me 
parva  d1  avere  ottenuto  affai  9  fe  ella  (  come 
e  [no  Jciito  )  avrà  riguardo  folamente  air  af- 
fetto della  Jervitu  mia  ver/o  lei;  che  nel  re  fio 
io  fon  /ìcuro ,  che  giudiciofi  riprenditori  dell1 'ab 
trui  fatiche  fon  tenuti  quelli  ,  che  in  cotal  gui- 
fa  perdonano  gli  errori  commeffì ,  come  fe  effi 
aveffero  fempre  ad  errare ,  e  fi  guardano  d'er- 
rare ,  come  le  non  perdonafero  mai  gli  errori 
di  tuffano .  Degnifi  adunque  V.  S.  lllu/lrifs.  di 
ricevere  il  picciolo  preferite  colla  fua  /olita  be- 
nignità ,  ed  a  me  far  dono  della  fua  grazia , 
tenendomi  nel  numero  de*  fuoi  umili/fimi  fer- 
vi dori  . 

Di  Fiorenza  adì  a<5.  Febbraio  MDLXVUL 
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lentissimi  uomini  ,  liccome  è  in  Fiorenza  mia  chia- 
riflnna  patria  ,  le  quali  da  elfi  furono  ,  e  fono  eccel- 
lentemente po fieri ute  .  Ma  perchè  [s'io  non  m'in- 
ganno] il  lungo  ftudio ,  e  l?  esperienza,  che  io  ho  fac- 
to in  diverte  arti  Soggette  al  dilegno,  m'ha  dato  cogni- 
zione di  molte  cote,  le  quali  arrecar  poflono  onore,  e 
utile  a  coloro  ,  che  tal'  arte  efercitano  ,  mi  fon  deli- 
berato di  erTere  il  primo  ,  che  a*  polteri  lafci  fcritto  i 
precetti  di  efla  arte,  poiché  niun  altro  fin  qui  [che 
io  ,  fappia  ,  ne  ha  fcritto  „  Avvengachè  contenendo 
ella  otto  modi  divertì  di  lavorare,  liccome  fono  il  gio- 
iellare ,  il  lavorar  di  niello  ,  di  filo  ,  di  cefello  ,  e  di 
cavo  d'  intaglio ,  e  di  Stampar  di  conj  per  far  meda- 
glie, e  monete,  e  figilli,  e  di  grolferie,  in  tutti  quefti 
modi  mi  fono  lungamente  efercitato  ,  liccome  fi  vedrà 
nel  prelente  libro  ,  dove  io  con  propolito  andrò  ci- 
tando tutte  l'opere»  che  da  me  adiverlì  Signori  d'Eu- 
ropa fono  (late  fatte.  A  quelle  ci  s'aggiugneranno  an- 
cora alcuni  fegreti,e  precetti  intorno  all'arte  del  get- 
tar di  bronzi  ,  di  Scolpir  marmi  ,  e  del  condurre  con 
facilità  cololfi  altiffimi,  e  di  molt* altre  particolari  av- 
vertenze ,  che  in  diverfe  altre  profeffioni  fono  Hate 
da  me  olfervate.  Elfendo  adunque  che  di  quelli  miei 
Scritti  alcuno  utile  ne  Succeda  a  quelli  ,  che  con  be- 
nigno, e  non  invidioSo  occhio  gli  leggeranno,  perciò 
mi  Sentirò  io  contento  ,  e  pago  d'  ogni  mia  lunga  fa- 
tica, e  quando  pure  altrimenti  avvenilfe,  dovranno  in 
parte  i  modelli  ,  e  più  di  me  intendenti  lodar  quello 
mio  onelto  defiderio,  colla  loro  feienza  fupplendo  al 
mio  mancamento.  Rettane  ora  a  dimoftrare  a  coloro, 
.che  Seguitare  la  detta  arte  vorranno  ,  quali  fieno  ftati 
quelli  uomini ,  che  per  mezzo  de' principi  d'  efla  per- 
vennero in  altri  più.  nobili  eferxizj  ,  Siccome  furono 
Sotto  la  protezione  del  Magnifico  Cofimo  d*s  Medi- 
ci 
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ci  Donatello  fruitore ,  Filippo  di  Ser  Brunellefco  ar- 
chitettore, e  Lorenzo  Giberci ,  il  quale  fece  le  por- 
te maravigliofe  di  bronzo ,  che  fono  al  tempio  di  San 
GiovanBatifta  in  Fiorenza; perciocché  quefti  eccellen- 
tiflìmi  artefici  tutti  da  principio  s'  efercitarono  nell* 
arte  dell'Oreficeria.  E  perchè  infieme  con  quefti  non 
rcftino  fenza  meritata  lode  per  1'  ingiuria  de'  tempi 
quelli  ancora,  che  interamente  feguitarono  l'arte,  di 
che  a  trattare  abbiamo,  avvengachèi  foprannomina- 
ti  per  le  penne  di  molti  lodati  fcrittori  fi  rendano 
chiari  ,  faremo  menzione  d'  Antonio  del  Poliamolo, 
il  quale  fu  orefice  eccellentifiìmo,  e  cotanto  valfe  nel- 
P  arte  del  difegno  ,  che  non  pure  gli  altri  orefici  fi 
fervirono  delle .fue  invenzioni,  ma  moki' {cultori*  e 
pittori  di  quei  tempi  mediante  quelli  fi  fecero  onore. 
A  quello  s'  aggiunfe  Mafo  Finiguerra  ,  il  quale  valen- 
doti* de' difegni  d'Antonio  predetto  attefe  fenza  pa- 
ragone a  intagliare  di  niello,  e  Amerigo  Amerighi, 
che  alcuno  non  ebbe  ,  che  lo  fuperaffe  in  lavorare  di 
fmalco.  Michelagnolo  da  Pinzidicnonte  poi  valfe  non 
poco  nel  legar  gioie  ,  e  meritò  non  poca  lode  per  la- 
vorare univerfalmente  affai  bene  di  niello,  di  fmalto, 
edi  cefello.  Ma  molto  più  di  quefti  fi  renderono  chiari 
Piero,  Giovanni ,  e  Romolo  del  Tavolaccino  tutt'etre 
fratelli  ,  perciocché  i  medefimi  nell'arte  dell'Orefice- 
ria con  buoniflìmo  difegno  legarono  gioie  in  pendenti, 
e  in  anella  fenza  trovar  in  quei  tempi  pari ,  e  non  po- 
co furono  lodati  lavorando  di  cefeilo  ,  e  in  intaglio 
di  baffo  rilievo  .  Accrebbono  ancora  riputazione  all' 
arte  Stefano  Salteregli ,  Zanobi  del  Lavacchio,  e  Ba- 
ftiano  Cennini,  il  quale  particolarmente  fece  le  (lam- 
pe delle  monete  in  Fioreuza  lunghiffimo  tempo  .  Pie- 
ro di  Nino  fu  anch'  effo  orefice,  quantunque  egii  non 
lavoraiTe  mai  d'  altro ,  che  di  filo  ,  nel  qual  eiercizio 
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prevalfe  ad  ogni  altro  ,  fìccome  intervenne  ad  Anto» 
nio  di  Salvi ,  che  lavorò  di  groff'eria  eccellentemente, 
e  a  Salvadore  Pilli ,  che  fu  grandiilìmo  pratico  nel  la- 
vorare di  fmalti.  Ma  dov'erano  da  me  lalciaii  Loren- 
zo dalla  Golpaia  ,  e  Andrea  del  Verrocchio  ?  i'  uno 
de'quali  efercitando  tal'arte  ti  volfe  a  far  gli  orivoli  > 
ed  in  quella  profetinone  con  tanto  fondamento  ,  e  di- 
ligenza operò,  che  perciò  ne  venne  lodato  da' più  in» 
tendenti  d'  Italia,  ficcome  l'altro,  che  ancor  eflo  ef- 
fendo  flato  all'orefice  fino  che  era  uomo  fatto  ,  nel- 
la fcukura  fu  tenuto  di  tingolariflimo  pregio  .  Non 
manco  fon  degni  di  lode  di  quelli  nobilitimi  ingegni 
Fiorentini  alcuni  orefici  oltramontani ,  che  con  gran* 
ditlima  diligenza  hanno  operato  in  queft'  arte  v  fra* 
quali  fu  Martino  fiammingo ,  e  quantunque  egli  fegui- 
tafle  la  maniera  di  quelle  contrade,  imperò  livide  in- 
tagliar di  niello  ,  e  di  rame  col  bulino  con  grandini- 
ma  pratica, e  leggiadria.  Lafcioffi addietro  dì  gran  lun- 
ga Martino  Fiammingo  i'  eccellentiflìmo  Alberto  Du- 
ro nelle  cole  dell'  intagliare  ,  e  non  fi  fatisfacendo 
del  fuo  intagliar  di  niello  ,  fi  rivolte  a  intagliar  con 
tanto  artificio  le  ftampe,  che  ancora  non  è  da  alcuno, 
che  io  creda  ,  flato  tuperato  .  Furono  in  quefti  tem- 
pi Antonio  da  Bologna  ,  e  Marco  da  Ravenna  pure 
orefici  ,  i  quali  gareggiarono  nell*  intagliare  con  Al- 
berto ,  e  ne  riportarono  gran  lode  .  Di  tutti  quefti 
adunque ,  fra  gì'  infiniti  ,  che  nell'  arte  dell'  oreficeria 
s'  efercitarono  ,  ho  voluto  far  menzione  ,  acciocché 
vedere  trpofia,  con  che  nobile  fchiera  d'artefici  an- 
dranno tutti  coloro  ,  che  eoa  ifìudio  continovo  cer- 
cheranno d'apprenderla  ;  ma  tempo  è  ornai  di  dimo- 
ftrare  coli'  aiuto  d'  Iddio  benedetto  quanto  prometto 
abbiamo,  e  perciò  cominceremo  in  prima  a  trattare 
dell'arce  dei  legare  le  gioie. 


TRATTATI 

DI  M.  BENVENUTO  CELLINI 

SOPRA 

L>  OREFICERIA ,  E  LA  SCULTURA 
TRATTATO  PRIMO. 

CAPITOLO  L 

Dell1  arte  del  gioiellare;  della  natura  delle  gioie  firn, 
e  delle  pietre  finte  ;  delle  loro  legature ,  e  foglie  ; 
della  tinta  de'  diamanti ,  del  modo  di  far  lo 
fpecchietto,  e  di  molte  altre  particolari 
avvertenze  intorno  a  dette  gioie . 

IVI  non  farà  noftro  intendimento  di  ragiona- 
re diftintamente  delle  cagioni  ,  che  produ- 
cono le  gemme  ;  ma  eflendo  di  quello  da 
diverfi  Filofofi  fottiliflimamente  ,  e  abbaftan- 
za  trattato  ,  ficcome  furono  Ariftotile ,  Al- 
berto Magno  ,  Plinio  ,  Solino  ,  Elimanto  > 
Ifidoro ,  ed  infiniti  altri  dottiflìmi  uomini ,  a 
noi  balli  dire,  quelle  ,  ficcome  tutte  l'altre  cole  dalla  na- 
tura prodotte  lotto  il  cerchio  della  Luna  ,  elìer  compofte 

A  de* 
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de' quattro  elementi  ,  e  fecondo  la  fpezie  dette  gemme  di 
efìì  elementi  partecipare  ,  ed  avere  maggior  virtù  ,  e  come 
efla  natura  a  fommo  fludio  abbia  voluto  rapprefentare  i  co- 
lori di  detti  elementi ,  dipignendogli  in  quattro  principalilli- 
me  gioie  ,  le  quali  fono  il  rubino  ,  il  zaffiro  ,  lo  fmeraldo, 
e  il  diamante  ;  perciocché  per  mezzo  dell'  accefo  rubino  ci 
fi  dimoftra  quello  del  fuoco  :  per  lo  ceruleo  ,  ed  azzurrino 
colore  del  zaffiro  quello  dell'aere:  per  l'allegro  colore  dello 
fmeraldo  quello  della  terra  ,  quali  di  verdi  erbe  ricoperta; 
e  per  lo  trafparenre  diamante  quello  dell'  acqua,  che  in  elio 
chiara  ,  lucida ,  e  ondeggiante  lì  fcorge .  Di  quelle  adunque 
intendiamo  noi  principalmente  trattare,  ficcome  .quelle,  che 
infra  tutte  le  altre  pietre  folamente  giudichiamo,  mediante 
la  loro  finezza  ,  virtù  ,  e  bellezza  ,  degne  d'  efler  chiamate 
gioie;  ed  avvengachè  con  pio  polito  ,  fecondochè  ci  fene  por- 
gerà occafione,  intendiamo  di  parlare  di  alcuna  proprietà,  e 
virtù  di  effe  gioie,  e  di  altre  pietre,  che  dietro  a  quelle  fe- 
guiranno  ,  contuttociò  il  noflro  primiero  intendimento  fi  è 
di  dimoftrare  con  ogni  maggior  diligenza  ,  con  quale  artifi- 
zio fi  poffa  accrefcere  ornamento  alla  loro  bellezza  ,  e  con 
quale  induflria  ,  e  artifizio  fi  Arringano  ,  e  leghino  le  dette 
gioie  in  pendenti,  maniglie,  anella  ,  carcami,  regni  papali, 
corone  reali ,  e  limili  .  Ma  prima  cominciandoli  da'  rubini , 
ferberemo  in  ultimo  a  trattare  de' diamanti, per  efiere  quella 
fpezie  di  gioie  ,  ficcome  infra  l'altre  nobilifiima ,  ancora  diffi- 
cilifiima  a  legarfi  ,  perciocché  1'  altre  gioie  ,  o  pietre  ,  che 
in  oro  fi  ftringono  ,  e  legano  ,  apparirono  contente  di  certa 
foglia  ,  della  quale  parleremo  a  fuo  luogo  ,  che  nel  fondo 
de' loro  cartoni  fi  mette  (  il  che  de' diamanti  non  fi  vede  av- 
venire )  efièndochè ,  fecondo  la  diverfità  dell'  edere  di  quelli, 
diverte  tinture  ricercano,  e  però,  fecondochè  elfi  fi  dimollra- 
no  all'Orefice  ,  bifogna  ,  che  egli  con  grandiflìma  diligenza, 
e  giudizio  cerchi  di  tignerli ,  delle  quali  tinte  ancora  minu- 
tamente fi  ragionerà .  Ma  prima  cominceremo  a  dire  de'  ru- 
bini ,  come  prometto  abbiamo  . 
Cominciando  adunque  a  trattare  della  qualità  de'  rubini  , 
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diciamo,  quelli  ritrovarli  di  più  forti,  Accorrne  la  prima  ,  che 
fi  chiama  rubino  Orientale  ,  che  fi  trova  in  dette  parti,  nel 
qual  fito  fempre  fi  ritroveranno  le  gioie  più  belle ,  e  di  mag- 
gior finezza.  Quelli  rubini  di  Levante  hanno  un  colore  ma- 
turo, pieno,  e  molto  accefo .  Quelli  di  Ponente  ,  avvenga- 
chè  il  color  di  efii  fia  rodo  ,  pende  però  nel  paonazzo  agro  , 
e  crudo .  I  rubini  di  Settentrione  fono  di  color  più  crudo, 
e  più  agro  ,  che  quelli  di  Ponente;  ma  quelli  del  Mezzogior- 
no ritengono  qualità  molto  diverfa  da  quelle  fopraddet- 
te,  e  di  efiì  pochifiìmi  fi  vedono-  Quella  fpezie  di  rubini  non 
hanno  gran  colore  ,  come  quelli  di  Levante  ,  ma  fomiglia- 
no  piuttofto  il  color  del  balafcio  .  Avvengachè  egli  non  fia 
coperto  di  così  bel  colore,  è  però  un  color  tanto  accefo,  e 
vivace,  che  di  giorno  fi  vede  contìnovamente  brillare  ,  e  di 
notte  rende  quella  luce  ,  che  fanno  le  lucciole,  o  alcuni  pic- 
cioli vermi ,  che  rifplendono  nelle  tenebre  .  Ben  è  vero,  che 
non  tutti  quelli  ,  che  nafcono  nelle  parti  efpofte  a  Mez- 
zogiorno ,  univerfalmente  hanno  così  maravigliofo  fplen- 
dore  ;  ma  fibbene  rendono  agli  occhi  altrui  una  vaghezza 
mirabile,  e  tale  ,  che  i  periti  gioiellieri  digli  altri  rubini  gli 
conofcono  ,  le  quali  pietre,  che  di  notte  rifplendono,  fono 
chiamate  comunemente  carbonchi.  Qui  è  da  avvertire  ,  che 
avendo  io  detto  le  vere  gioie  ,  e  degne  di  tal  nome  afcen- 
dere  al  numero  di  quattro,  ed  efiendoci  daini  gioiellieri  di 
poca  pratica,  ed  efperienza  ,  che  connunierano  fralle  gioie 
il  grifopazio  ,  il  ghiacinto  ,  la  fpinella,  l'  acquamarina,  la 
vermiglia,  il  grifolito  ,  la  prafma,  l'amatilla,  ed  alcuni  ta- 
lora vi  pongono  anche  il  granato  ,  ed  altri  la  perla  ,  non 
confiderando  ella  efiere  un  oflò  di  pefce  ;  acciocché  quelli  ta- 
li non  s'ammiraflero,  perchè  io  non  ragionati!  del  balafcio, 
tìb  del  topazio,  fuggendo  la  loro  ignorante  confufione  ,  di- 
ftintamcnte,  diciamo  il  balafcio  efiere  rubino  di  poco  colo- 
re, e  nel  Ponente  fi  domanda  rubin  balafc  o  ;  ma  egli  è  del- 
la medefima  durezza ,  e  parò  è  gioia  eotte  'il  rubino  ,  fenza 
farvi  alcuna  differenza  ,  fuori  che  del  prezzo  .  Il  topazio 
ancora  è  gioia ,  e  perchè  egli  è  della  medefima  durezza  del 
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zaffiro  ,  avvengachè  egli  fia  di  color  diverto  ,  perciò  li  met- 
te col  zaffiro ,  ficcome  il  balafcio  col  rubino ,  il  color  del 
qual  topazio  è  fimile  a  i  fereni  raggi  del  Sole .  Qui  non  fia 
fuor  di  propofito  ,  poiché  abbiamo  cominciato  a  dire  di  que- 
lle quattro  principali  gioie  ,  cioè  rubino  ,  zaffiro  ,  fmeraldo  ,e 
diamante  ,  avvertire  come  il  rubino  è  in  maggiore  {lima  ,  e 
pregio  oggi  di  tutte  l'altre  gioie,  perchè  un  rubino  »  che 
pefì  un  carato,  che  fono  cinque  granella  di  grano  in  circa, 
e  fìa  fine  a  paragone ,  quefto  rubino  farà  in  pregio  di  feudi 
ottocento  d"  oro ,  ed  uno  fmeraldo  della  medefima  gran- 
dezza ,  pelo  ,  e  bontà  ,  varrà  intorno  a  feudi  quattrocento 
d'oro,  e  un  diamante  fimile  di  pefo,  e  bellezza,  farà  {li- 
mato dagP  intendenti  gioiellieri  feudi  cento  in  circa  ,  un 
zaffiro  poi  pur  fimile  di  pefo, e  perfezione  non  farà  in  irtima 
più  che  per  feudi  dieci.  Potrà  quefta  digreffione  fervi  re  a 
coloro  ,  che  fi  dilettano  della  detta  profeffione  .  Ma  ripi- 
gliando il  noftro  ragionamento,  feguendo  il  difeorfo  de* ru- 
bini ,  tratteremo  ora  in  che  guifa  fi  debbe  preparare  ,  ed 
acconciare  un  rubino  per  porlo  nel  fuo  cartone  d*  oro  , 
dov'  egli  ha  da  enere  legato  ,  o  fia  in  pendente ,  o  anello  \  che 
cartone  fi  domanda  quella  picciola  cafletta ,  dov' egli  fi  rin- 
chiude .  Debbefi  avere  grand'  avvertenza  di  non  formare  i 
detti  cartoni  in  tal  maniera,  che  la  gioia  vi  ftia  dentro  tanto 
bafla,  che  efll  occupino  gran  parte  della  grazia,  e  della  va- 
ghezza alle  gioie  ,  nè  manco  i  detti  cartoni  fieno  tant'  alti, 
che  paiano  feparati  in  tutto  dagli  altri  fuoi  ornamenti ,  il  che 
farà  fchifato  fempre  da  tutti  que*  maeftri ,  che  faranno  peri- 
ti nel  difegno.  Oc  venghiamo  al  niodo  del  legare  i  rubini  ne* 
Ior  cartoni ,  al  che  fare  fi  debbe  provvedere  di  cinque  ,  o  fei 
forte  di  foglie  da  porre  fotto  a' detti  rubini.  Di  quelle  s'ufa 
farne  di  color  rofio  tant'  accefo,  e  carico,  che  apparifeano 
molt'  ofeure ,  indi  in  tal  guifa  di  mano  in  mano  fene  vien  fa- 
cendo di  quelle,  in  cui  fi  diminuifee  tanto  il  colore  ,  che  in 
erte  appena  fi  difeerne  poco  ,  o  nulla  di  roflezza  •  Dovrà 
adunque  il  pratico  Orefice  ,  porteli  le  diverfità  delle  dette 
foglie  avanti,  pigliare  il  rubino  con  alquanto  di  cera  nera, 
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che  fia  mediocremente  foda ,  e  appuntata  ,  colla  qual  punta 
piglierà  il  detto  rubino  per  uno  de*  Tuoi  canti, appiccandove- 
lo;  indi  metterà  il  rubino  or  fopra  quella  ,ed  or  (òpra  quella 
foglia  ,  fintanto  che  pel  mezzo  del  Tuo  giudizio  egli  fia  fat- 
to accorto  di  quella  ,  che  s' affaccia  ,  e  convenga  coi  fuo  ru- 
bino; avvertendo,  che  quantunque  egli  avene  provato  a  fro- 
llare il  rubino  alquanto  dalla  detta  foglia  ,  e  pofcia  appref- 
fatolo  ad  efla  ,  tal  diligenza  in  gran  parte  ,  ma  non  in  tut- 
to lo  fervirà,  perciocché  l'aria  ,  che  trapana  infra  la  foglia, 
e'I  rubino,  gli  inoltrerà  effetto  diverfo  da  quello,  che  farà, 
quando  l'avrà  pofto  nei  cartone,  dove  l'aria  non  gli  porgerà 
più  tal  foccorfo  ;  e  però  dovrà,  meda  la  foglia  tagliata,  ed 
acconcia  nel  Ino  cartone , accodarla  una  volta  al  rubino,  ed 
un'altra  difcoftarla  affai,  perciocché  non  vi  fono  più  che  tre 
vedute ,  e  la  terza  viene  ad  efTere  fra  le  due  eftreme ,  cioè 
fra  la  più  prefia,  e  la  più  lontana  -,  e  fatte  quelle  diligenze, 
allora  potrà  ferrare  la  gioia,  come  fi  conviene.  Ma  perchè 
per  mezzo  della  pratica  fi  ritrovano  belliflìmi  fegreti  ,  e 
s'  imparano  dimolte  deftrezze  così  nell'arte,  come  nelle  faen- 
ze, io  giudico  in  quello  luogo  molto  a  proposto  di  narrare 
quello,  che  per  mezzo  di  detta  pratica  mi  è  occorfo  d'efpe- 
rimentare,  legando  un  rubino  di  prezzo  di  circa  tremila  feudi 
di  valuta.  Era  il  detto  rubino  altre  volte  da  valentiflìmi  ore- 
fici flato  legato,  e  defìderando  io  d'  acquiflare  pregio  alla 
detta  gioia ,  prefi  una  picciola  mataflina  di  feta  tinta  chermifì 
di  grana,  e  quefta  con  un  paio  di  forbicine  tagliai  fottiliflima- 
mente  ,  ed  avendo  prima  pofto  nel  mio  cartone  alquanto  di  ce- 
ra nera  ban  diflefa,  prefi  dipoi  la  detta  feta  minuzzata, e  con 
un  piede  di  cefellino  calcai  la  detta  feta  affai  bene,  fintanto 
che  ella  fi  fece  unica.  Indi  vi  polì  dentro  il  rubino,  il  qua- 
le guadagnò  tanto  di  virtù  da  quella,  che  prima  aveva,  che 
ciafeun  degl'  intendenti  gioiellieri  di  que'  tempi,  che  prima 
F  avevano  veduto,  riguardandolo  dipoi, infofpettirono ,  che 
egli  non  fufTe  flato  tinto  da  me  .  La  qualcofa  (  come  a  mol- 
ti può  efler  noto  )  è  proibita  all'  arte  del  gioiellare ,  nè  ad  al- 
tra gioia,  che  al  diamante,  fi  permette  ciò  fare;  della  qual  tin- 
ta 
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ta  fi  ragionerà  a  fuo  luogo .  Ma  tornando  dov'  io  mi  par- 
tii ,  eflèndo  ricercato  da' detti  gioiellieri,  di  che  forte  di  fo- 
glia io  mi  Fotfli  fervito  per  legarlo,  e  dicendo  ,  che  io  non 
aveva  merlo  foglia ,  prefente  il  padrone  del  rubino ,  afferma- 
rono ,  che  io  l'averli  tinto  ,  o  ufato  altra  cofa  rimile  proibita. 
Laonde  eflendo  perciò  coftretto  cortefemente  dal  gentiluomo, 
a  cui  io  T  aveva  legato,  a  doverlo  fciorre,  e  folo  a  lui  mo- 
ftrar  tal  fegreto,  dicendo,  che  egli  mi  fatisfarebbe  delle  mie 
fatiche  intorno  ad  elfo  fino  a  quell'  ora  durate  (  che  neflun 
defiderio  ho  avuto  maggiore  ,  che  d'  infegnare  quel  poco  , 
che  io  abbia  faputo  ,  fempre  volentieri  a  ciafcuno  )  lo  fciolfi 
pubblicamente  in  prefenza  di  tutti,  il  che  vedendo  i  detti 
gioiellieri,  mene  lodarono,  e  commendarono  infieme  col  pa- 
drone fommamente .  Era  quefto  rubino  molto  grò  fio  ,  e  tan- 
to  nitido,  e  fulgente,  che  tutte  le  foglie,  che  fotto  gli  era- 
no polle, lo  facevano  in  tal  guifa  lampeggiare, che  egli  quafi 
fi  rafiomigliava  al  gìrafole,  o  all'occhio  di  gatta,  le  cui  for- 
te di  pietre  molti  imperiti,  come  di  fopra  dicemmo ,  pongo- 
no fra  le  fpecie  delle  gioie  . 

Venghiamo  ora  a  ragionare  dello  fmeraldo  ,  e  del  zaffi- 
ro. Quefti  fi  debbono  colle  foglie,  che  loro  fi  convengono, 
ferrare  nella  guifa  de'  rubini  ;  e  nelle  dette  gioie  ho  io  cono- 
fciuto  le  medefime  qualità  ,  e  difficultà  ,  che  ne'  rubini  ,  e 
però  di  nulla  più  circa  di  efli  giudico  neceflario  ragionare , 
fe  non  delle  falfità ,  che  in  effe  gioie  fi  commettono  ,  la  qual  di- 
ligenza potrà  fervire  per  documento  non  tanto  di  quelli,  che 
dilettando fene  le  comperano,  quanto  per  quelli ,  che  le  com- 
perano per  rivenderle.  Diciamo  adunque,  che  vi  fono  alcu- 
ni rubini  Indiani  di  tanto  poco  valore ,  quanto  immaginar  fi 
porla ,  ed  a  me  è  occorfo  vedere  uno  di  tali  rubini  nettifli- 
mo,  al  quale  da  uno  di  quefti  falfificatori  era  (lato  tinto  il 
fondo  con  un  poco  di  fangue  di  drago,  il  quale  è  uno  ftucco 
fatto  di  gomme,  che  fi  liquefanno  al  fuoco,  e  poi  l'aveva  le- 
gato, e  faceva  tanto  bella  moftra,  che  ciafcuno  1'  avrebbe 
{limato  più  di  cento  feudi  ,  e  fenza  detta  tinta  nulla  più 
avrebbe  valuto,  che  dieci  feudi  .  Ma  quello  ,  che  era  più 
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da  maravigliare,  fa  ,  che  avendo  io  detto,  che  quel  rubino 
era  tinto,  nè  efTendomi  creduto,  fciogliendofi  alla  prefenza 
da  molti  gioiellieri,  che  di  ciò  mi  fchernivano,  vi  era  fu  in 
tal  guifa  appiccata  detta  tintura  ,  e  tanto  rettilmente  ,  che 
chi  non  folTe  ftato  pratichiamo ,  non  fene  farebbe  accorto; 
perchè  prefo  un  ferrolino  lottile,  e  raftiato  il  fondo  del  ru- 
bino gli  feci  accorti  di  quello  ,  che  eilì  confeflavano ,  che 
mai  avrebbono  (limato  effer  vero .  Quefte  medefime  difhcul- 
tà,  e  falfità  patifee  lo  fmeraldo,  e'1  zaffiro?  ond'  io  fenz'  al- 
tro dire  di  ciò  ,  trapaflò  più  avanti . 

E  venendo  a  parlare  delle  doppie  ;  dico  quelle  ordina- 
riamente farli  di  criftallo  ,  tanto  di  fotto  ,  quanto  di  fopra , 
le  quali  doppie  fono  di  poco  valore,  e  fi  legano  in  ottone,  e 
in  argento  pe'  contadini.  Ritrovanfi  alcuni  fmeraldi,  e  ru- 
bini addoppiati ,  cioè  fatti  doppi  in  quella  guifa ,  che  s'  ufa 
di  far  col  criftallo  de'  rubini ,  e  degli  fmeraldi ,  i  quali  s*  ap- 
piccano infieme,  facendoli  la  pietra  di  due  pezzi,  e  s'  addi- 
mandano  doppie ,  le  quali  forte  di  pietre  falfe  fi  fanno  in 
Milano  .  Ma  alcuni  artefici  fpinti  da  avarizia  aftutamente  fi 
fono  ferviti  di  tale  induftria  per  ingannare  gli  uomini  ;  per- 
ciocché elfi  hanno  prefo  una  feoglietta  di  rubino  Indiano, 
ed  acconciala  con  belliflìma  forma,  ed  il  reftante  della  pie- 
tra ,  che  entra  nel  cartone  dell'  anello  ,  hanno  fatta  di  cri- 
ftallo ,  dipoi  gli  hanno  tinti  ,  ed  appiccati  infieme,  e  legati 
in  oro  con  artifizio fe  legature, e  venduti  grandi/lìmo  prezzo; 
ficcome  avvenne  a  mio  tempo,  che  un  gioielliere  Milanefe, 
avendo  per  tal  n10do  contraffatto  uno  fmeraldo,  Io  vendè  a 
personaggio  di  grande  importanza  ,  il  quale  fi  fidava  affai  del 
detto  gioielliere  ,  per  feudi  novemila  ,  e  flette  tal  inganno 
celato  molt'anni.  Falli  ancora  degli  fmeraldi,  e  de'  zaffiri 
di  un  pezzo  folo  tanto  ben  contraffatti ,  che  a  gran  pena  fi 
riconofeono  per  falfi  ,  ma  per  elìere  molto  teneri,  mediante 
quefta  imperfezione ,  gli  avveduti  gioiellieri  Superano  tal  in- 
ganno $  e  falfità  -  Ma  palliamo  a  trattare  del  modo  di  far  le 
foglie,  che  fervono  a  tutte  le  gioie  trafparenti . 

Per  far  quefte  è  prima  neceffario  »  che  '1  valente  orefice 
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prepari  tutti  i  ferramenti  atti  a  ciò,  e  che  fieno  di  finiflìmo 
acciaio,  e  pulitamente  lavorati,  efifendochè  per  condurre  le 
dette  foglie,  le  quali  fono  di  tanta  importanza,  bifogna  fot- 
toporfi  ad  una  infinita  diligenza  ,  pazienza  ,  e  pulitezza . 
Salveftro  del  Lavacchio  orefice  Fiorentino  in  que'  tempi  , 
che  io  giovanetto  imparava  Ja  detta  arte  dell'oreficeria,  ot~ 
tenne'gran  lode  per  V  induftria ,  che  egli  ufava  in  dette  foglie  ; 
perciocché  egli  a  nient'  altro  attendeva  ,  che  a  far  foglie  per 
tutte  le  forti  di  gioie  ,  e  parimente  legarle  ;  ed  avvengachè 
di  Francia  ,  e  di  Venezia  veniffero  delle  dette  foglie  ,  per 
efperienza  fi  conofcevano  non  eflèr  durabili  di  gran  lunga 
quanto  quelle  del  detto  Lavacchio;  perciocché  le  dette  fue 
foglie  erano  dell'altre  alquanto  più  groftette,  e  febbene  la 
detta  groflezza  porgeva,  a  chi  legava  le  gioie,  maggior  diffi- 
cultà ,  che  non  facevano  i?  altre  foglie  foreftiere  ;  cotanto  era 
l'utile  (mercè  della  loro  bontà)  che  apportavano  alle  gioie, 
che  cominciatafi  generalmente  a  conofcere  la  loro  perfezio- 
ne, egli  ne  mandava  per  tutto;  onde  fi  era  ridotto,  per  lo 
fpaccio ,  che  eflè  avevano  ,  a  non  attendere  ad  altro  efercizio. 
E  di  vero,  che  egli  ciò  fece  con  gran  ragione,  perchè  tal' ar- 
te richiede  tutto  i'  uomo.  Ma  trattiamo  del  modo  di  far  le 
foglie  »  Ex  da  lapere  adunque  quattro  efiere  le  forti  delle  fo- 
glie ;  la  prima  è  detta  foglia  comune ,  l*  altra  rofla ,  l' altra 
azzurra,  e  l'altra  verde.  La  prima  foglia  (come  s'è  detto) 
fi  domanda  foglia  comune  ,  la  quale  ritiene  in  fe  il  color 
giallo  ,  che  ferve  a  molte  forti  di  gioie,  e  pietre  trafparenti; 
ma  prima  che  venghiamo  a  dimoftrare  il  modo ,  come  quefte 
fi  facciano  ,  è  neceffario  fapere,  quale  fia  il  pefo  del  carato, 
del  quale  ci  abbiamo  a  fervire  nel  fare  le  dette  foglie. 

Il  carato  adunque  è  il  pefo  di  quattro  granella  di  grano; 
e  per  fare  la  detta  foglia  comune  fi  debbe  prima  pigliare 

Carati  nove  d'  oro  fine  C.  Villi» 

Carati  diciotto  d'argento  fine  XVIII. 

Carati  fettantadue  di  rame  fine  LXXIL 
Per  far  la  foglia  rofla  piglierai 

Carati  venti  <T  oro  fine  C.  XX- 

Ca- 
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Carati  Tedici  d'  argento  fine 
Carati  diciotto  di  rame  fine 
Per  far  la  foglia  azzurra  piglierai 
Carati  nove  d'  oro  fine 


XVI. 
XVI1L 


Carati  due  d'  argento  fine 
Carati  Tedici  di  rame  fine 


C  vini 

II. 
XVI. 


Per  far  la  foglia  verde  piglierai 
Carati  uno  d'  oro  fine 


C  I. 

VI. 
X. 


Carati  fei  d' argento  fine 
Carati  dieci  di  rame  fine 


Terraffi  poi  quefto  modo  in  condurre  le  dette  foglie.  Fondali 
prima  il  rame  benifiìmo  ,  e  poi  fi  pongano  infieme  l'altre  due 
compofizioni,  e  quando  ogni  co  fa  è  bene  incorporata  ,  fi  deb- 
be  gettare  in  un  canale  un  poco  largo,  nè  fare  la  verga  mol- 
to grotta .  Quando  è  gettata ,  e  fredda ,  limifi  poi  molto  bene, 
indi  fi  batta  col  piano  del  martello  leggiermente  ,  ricocen- 
dola  fpeflb,  nè  mai  fpengafi  in  acqua,  ma  hfeifi  freddare  da 
per  fe  fenza  mai  foflìarvi  dentro  .  Eilendofi  poi  condotta 
fottile  quanto  due  cortole  di  coltello  ,  radafi  con  un  rafoio 
tondo,  e  gagliardo,  infino  a  tanto  che  per  ogni  verfo  tu  co- 
nofea  , eh' ella  fia  nettiflìma ,  e  dagP  inlati  nettili  con  una  lima, 
tantoch' ella  fi  fcuopra  pura,  e  netta  fenza  crepature  .  Dipoi, 
quand'ella  fi  tira  col  martello,  facciafi  ,  che  l'uno,  e  l'altro 
fia  piano,  e  pulito,  e  colle  fopraddette  diligenze  fi  conduca 
fottilifllma,  quanto  più  fi  porta.  Debbefi  avvertire  ancora  dì 
far  la  detta  verga  quadra  tanto, quanto  eli'  efee  del  verguc- 
cio  ,  e  fecondocbè  comporta  la  quantità  della  fufione  ,  la 
quale  dovrà  eflere  di  larghezza  di  due  dita  in  circa  ,  e  al- 
quanto più  lunga.  Qaefta  detta  larghezza  è  quella,  che  deb- 
be  reftare  al  fine  dell'  opera;  e  perchè  nel  tirarla  ella  vieti 
facendo  qualche  crepatura,  veggafi  di  tagliarle  di  mano  in  ma- 
no ,  eh'  elle  fi  fcuoprono  ,  fintantoché  la  verga  fia  rifoluta 
alla  groftezza ,  a  che  ella  fi  fia  potuta  condurre;  e  quefti pezzi 
fi  debbono  bianchire  con  gomma,  Tale,  ed  acqua,  che  è  il 
bianchimento  ordinario ,  che  s'ufa  all'  argento  .  Dipoi  lavinli 
tali  pezzi  pulitamente  nell'acqua  chiara, e  ftrofininfi  leggier. 


men- 
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mente .  Dopo  quefto  fi  debbono  radere  fopra  un  cannone  di 
rame  groflò,  qual  fia  pulitiflimo  ,  e  lifcio;  ed  avvertifcafi  a 
radergli  con  un  rafoio  da  orefici  beniflimo  arrotato,  e  ciò  fi 
debbe  fare  con grandiffima  diligenza,  acciocché  non  s'  intac- 
ca fiero ,  e  ciafcuno  di  efli  pezzi  fi  rade  folamente  da  un  lato. 
Fatto  quefto  fi  pigli  il  fuo  pezzo  della  foglia  con  panno  lino 
bianco,  che  fia  nettiflìmo,  e  fi  abbia  un  taffetto ,  il  quale  fia 
bene  arrotato  con  una  pietra  da  olio,  e  dipoi  nettili  pulitilfi- 
mamente  da  ogni  untume,  e  da  ogni  altra  cofa,  che  1*  avefle 
imbrattato.  Mentrechè  egli  fi  brunifce,  bifogna  (lare  in  una 
ftanza,  dove  non  fi  faccia  polvere,  e  pigliando  un*  amatita 
nera  ,  che  fon  quelle ,  che  adoperano  gli  fpadai  a  metter 
d'  oro  ;  brunito ,  che  egli  fia  molto  bene ,  diafegU  il  fuo  colore  , 
il  qual  colore  fi  dà  a  fuoco  temperato  e  netto,  tenendo  fem- 
pre  il  pezzo  della  foglia  apprettò  il  detto  fuoco  con  fare, che 
verfo  il  vifo  di  chi  lo  lavora, fi  dimoftri  fempre  ii  brunito,  e 
che  quella  parte,  che  non  è  brunita  ,  fi  moftri  al  fuoco,  così 
di  mano  in  mano  fi  vedrà  venire  il  fuo  colore  .  Avvertifcafi  , 
che  con  ifcaldare  il  lavoro  un  poco  più,  o  un  poco  manco  , 
più,  o  manco  verrà  a  pigliar  colore,  fecondochè  altrui  piace- 
rà; e  quefto  è  neceflario  avvertire  ,  perchè  bifogna  all'  ore- 
£ce  aver  della  foglia  più, e  manco  carica  di  colore  ,  fecondo 
1*  opportunità  delle  gioie. 

Avendo  noi  trattato,  quanto  è  paruto  di  noftro  propoli- 
to  delle  tre  gioie  cioè  ,  rubino  ,  fmeraldo  ,  e  zaffiro  ,  e 
delle  loro  foglie  ,  verremo  a  trattare  del  diamante  ,  del 
quale  ci  fiamo  ferbati  a  ragioni  da  ultimo  ,  non  per- 
chè lo  tenghiamo  di  minor  virtò  delle  fopraddette  ,  ma 
per  cagione  della  nobiltà  fua  ,  e  delle  difficultà,  che  porta 
feco  in  legarfi ,  e  in  tignerfi  -,  e  avvengachè  di  pregio  mag- 
giore oggi  fia  il  rubino,  che'l  diamante,  ciò  nafce  non  per 
altro  ,  fe  non  perchè  de'  rubini  fene  trovano  manco  ,  che 
de' diamanti,  così  viene  a  efli  diamanti  fcemato  il  pregio  , 
non  per  mancamento  della  bellezza  loro  ,  ma  per  cagiona 
della  moltitudine  ,  che  di  efli  fi  ritrova  .  Avvengachè  fi 
fia  detto,  il  colore  dei  diamante  airomigUarfi  all'  acqua  ,  fi 
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ha  da  intendere  ,  che  que (l'acqua  ha  da  partecipare  di  co- 
lore, il  che  non  cade  nell'  altr' acque,  perciocché  fra  le  fue 
principali  parti  è,  che  ella  fia  priva  ai  tutto  di  colore;  onde 
in  propofito  de*  diamanti  dico  di  averne  vidi  di  tutti  i  co- 
lori >  e  qui  faremo  menzione  particolarmente  di  due,i  quali 
erano  di  maravigliofa  bellezza.  Il  primo  era  nel  regno  del 
Papa  nel  tempo  di  Papa  Clemente  Settimo  ,  il  qual  dia- 
mante era  di  colore  incarnato  netti  filmo ,  e  limpidilfitno,  e. 
in  tal  guifa  brillava,  e  fplendeva,  che  pareva  una  llella,  e  ap- 
pi-elio di  lui  perdeva  di  vaghezza  ogn'altro  diamante.  L'al- 
tro mi  occorfe  di  vedere  in  Mantova  ,  il  quale  era  di  color 
verde  ,  e  tanto  verde  ,  che  pareva  uno  fmeraldo  di  poco 
colore,  ma  in  fe  riteneva  quella  virtù  del  brillare,  come 
gli  altri  diamanti ,  il  che  non  fi  vede  negli  fmeraldi ,  onde 
per  quella  virtù  s*  aflòmigliava  a  uno  fmeraldo  più  bello,  e 
vago  di  tutti  gli  altri  fmeraldi  •  E  di  quelle  due  forti  di 
diamanti  fia  detto  a  ballanza ,  quantunque  io  poteuì  ragiona- 
re di  molti  altri, per  averne  veduti  ,  com' ho  detto,  di  tutti  i 
colori .  Ragioneremo  ora  come  elfi  di  rozza  forma  fi  ridu- 
cano a  quella  perfezione  ,  e  bellezza  ,  che  fi  veggono  inta- 
gliati, in  tavola  ,  a  faccette,  e  in  punta  .  E*  da  fapere  adun- 
que come  i  diamanti  non  fi  poflòno  acconciare  foli,  cioè  uno 
per  volta ,  ma  è  necefiario  di  condurne  due  a  un  tratto  , 
perchè  elTendo  elfi  di  tanto  maravigliofa  durezza,  nè  altra 
cola  elTendo,  che  in  ciò  lor  fia  fuperiore  ,  nè  che  gli  po IFa 
rodere,  e  confumare,  è  necefiàrio  ,  che  l'uno  confumi  V  al- 
tro. Laonde  fi  pigliau  due  diamanti,  e  tanto  fi  fregano  in- 
fieme,  che  fi  riducono  alla  forma  ,  che  fi  defidera,  e  quella 
polvere,  che  fregandogli  n'efce,  aiuta  a  condurgli  a  perfet- 
to fine.  Perciocché  fi  mettono  fopr'  una  ruota  d'acciaio  le- 
gati in  certi  taflellini  di  piombo,  e  llagno ,  e  tenendoli  dal 
manico  con  certe  tanagliette  fatte  appolla  ,  colla  detta  pol- 
vere mefcolata  con  olio  fi  conducono,  come  s'è  detto.  La 
detta  ruota,  dove  i  diamanti  fi  raffinano ,  e  pulifcono,  fi  fa 
grofla  un  dito,  e  larga ,  quanto  apre  una  mano,  ed  è  d'accia- 
io finiflirao  a  tutta  tempera  :  fi  ferma  fopr*  un  mulino  ,  dove 
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ella  fi  fa  girare  con  grandiflìma  violenza ,  e  in  effa  fono  ac- 
comodati cinque,  o  fei  diamanti  ,  e  fopra  quella  tanaglia, 
dove  fono  fermi  ,  fi  mette  un  pefo  affai  gagliardo,  il  qual 
pefo  aggrava  il  diamante  in  fulla  ruota  per  dare  più  occa- 
iione  alla  polvere  fuddetta  ,  che  confumi  i  detti  diamanti  , 
così  in  tal  guifa  fi  conducono  a  fine .  Ma  non  eflendo  noftro 
intento  d*  inlegnare  minutamente  il  modo  d'  acconciargli ,  ci 
baderà  d'  avere  accennato  per  diletto  del  lettore  quelli 
brevi  particolari ,  e  non  fuori  di  propofito  .  Ritornando 
adunque  all' intralafciata  materia  del  tignere  i  diamanti,  che 
fi  hanno  da  legare  in  oro  ,  e  delle  differenze ,  che  fra  V  uno , 
e  l'altro  fi  veggono  per  cagione  della  diverfità  de'  foprad- 
detti  colori,  dico,  che  quantunque  elfi  fiano  di  diverfi  co- 
Jori,  non  perciò  è, che  fiano  di  minor  durezza  -,  anzi  in  tutti 
egualmente  fi  ritrova  ,  o  tanto  poco  differente,  che  niente 
lì  fcorge  ,  laonde  tutti  s'  acconciano  in  un  medefimo  modo  . 
Ma  primachè  io  venga  al  modo  del  farle  tinte,  volendo  ciò 
dimoftrare  per  mezzo  di  occalìoni  importanti,  che  mi  fono 
venute, di  legar  diamanti  di  molto  pregio  ,  fiami  lecito  fare 
quella  breve  digreffione  non  lontana  dalla  materia,  di  che 
abbiamo  da  trattare.  Avendo  adunque  Carlo  V.  Imperatore 
donato  a  Papa  Paolo  Farnefe,  nel  fuo  venire  a  Roma  dal- 
1*  imprefa  di  Tunifi ,  un  diamante  di  valore  di  dodici  mila 
feudi ,  legato  in  un  caftone  femplice ,  e  puro  con  un  poco 
di  gambo  ,  il  Papa  ,  che  un  mefe  innanzi  alla  fua  venuta 
aveva  fatto  un  penfiero  di  prefentar  degnamente  Sua  Maeftà, 
s*  era  compiaciuto  di  mettermi  a  parte  del  configlio  ,  che 
intorno  a  ciò  fi  deliberafle  di  fare  ;  ond'  io  confiderando  al 
tempo ,  al  luogo  ,  e  al  donatore  ,  avendo  maflìmamente  in 
pronto  buona  parte  del  dono  ,  con  ogni  riverenza  debita 
propoli,  che  fi  farebbe  potuto  donare  a  Sua  Maellà  un  Cro- 
cinfiò  d'oro,  pollo  fopra  una  croce  di  lapislazzuli,  pietra 
preziofiflima ,  e  nota  , per  farfene  l'azzurro  oltramarino  ,  fa- 
cendoli alla  detta  croce  il  piede  d'oro  ,  e  ornato  di  certe 
gioie,  che  aveva  Sua  Santità,  a' piedi  della  qual  croce  averei 
collocato  tre  figurine ,  le  quali  io  aveva  di  già  fatte  con 

gran- 


PRIMO. 


13 


grandiflìmo  ftudio  ,  e  fatica,  che  erano  la  Fede,  la  Speran- 
za, e  la  Carità-  Il  qual  configlio  piacendo  al  Papa,  commef- 
fe ,  che  io  ne  do  velli  fare  il  modello  ,  e  vedutolo ,  e  com- 
meflbmi,  che  io  lo  metterli  in  opera,  fu  un  medefimo  tempo; 
ma  non  v'  andò  troppo  i  che  mutato  penfiero  (  fecondo  il 
parere  d'  alcuni  luoi  favj  )  egli  fi  rifolvè  di  donare  un  ufi.- 
ziolo  della  Madonna  miniato  finiffìmamente  ,  e  a  quello  vol- 
lero ,  che  io  faceflì  le  coperte  d'oro  fine,  commelfe  tutte 
di  preziofiflìme  gioie,  affermando,  che  tal  dono  farebbe  più 
caro  all'Imperatore  ,  perchè  facilmente  laverebbe  potuto 
donare  all'Imperatrice.  Mentre  che  io  faceva  quell'opera, 
la  quale  ebbe  il  defiderato  fine  (  tornando  al  noftro  propo- 
sto )  mi  fu  dal  Papa  di  man  propria  dato  il  diamante  mede- 
fimo,  che  gli  aveva  donato  l'Imperatore,  dicendo  ,  che  io 
glielo  legaflè  in  un  anello  quanto  più  preflo  poteva  ;  il  che 
feci  in  ii'pazio  di  due  giorni  con  grandiflìma  foddisfazione 
del  Papa,  e  di  chiunque  vide  il  detto  anello  legato .  Occor- 
fe,  mentre  io  legava  il  detto  diamante,  che  un  certo  Gaio 
gioielliere  Milanefe  ,  favorito  da  alcuni  famigliari  di  Sua 
Santità  ,  eflendo  egli  intrometto  dinanzi  a  Sua  Beatitudine  , 
difse  ,  che  avendo  io  avuto  a  legare  una  gioia  di  tanta 
importanza  ,  per  efière  il  detto  diamante  alquanto  fot- 
tile  ,  e  la  tintura  de'  diamanti  difficilirlìma  ,  farebbe  ben 
fatto  (  ancorché  per  giovane  io  folli  intendente  )  che  mi 
folle  dato  qualche  compagnia,  acciocché  nel  legarlo  io  non 
lo  fminuiflì  di  valore ,  e  di  pregio ,  perciocché  il  detto  dia- 
mante era  flato  tinto  in  Venezia  da  un  gioielliere  detto  Mi- 
nano Targhetta  ,  che  più  d'  ogn'  altro  fapeva  accomodar 
gioie  in  fulla  foglia,  e  in  fulle  tinte.  A  quelle  parole  il  Papa, 
come  cauto ,  commefle ,  che  egli  con  due  altri  gioiellieri  fi 
ritrovaflero  alla  mia  tintura.  I  compagni  furono  Raffaello 
del  Moro  Fiorentino  ,  e  un  certo  Guafparri  Romanefco  ore- 
fici eccellentiflìmi.  Quelli  venuti  da  me  da  parte  del  Papa 
m*  efpofero  la  fua  volontà  ,  e  avvengachè  il  detto  Gaio  con 
parole  indifcrete  meco  procederle  ,  io  con  quella  maggior 
modeftia  ,  che  fapeva,  ri  ipofi  particolarmente  a  lui ,  che  mi 
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defle  tempo  almeno  due  giorni  da  poter  provar  più  tinte 
per  mettere  al  detto  diamante; perciocché  ne  potrebbe  fuc- 
cedere  per  mezzo  di  tali  efperienze,  eh'  io  ritrova»!  colla 
mia  induftria  qualche  nuo^o  fegreto  ,  che  facefle  utile  al 
diamante, e  onore  a  me  ;  ma  tutto  fu  vano  ,  perciocché  il 
detto  Gaio  feguitando  il  fuo  noiofo  coftume  mi  fece  (  licen- 
ziandolo con  i  compagni)  fubito  deliberare  di  fare  la  detta 
tinta  pel  diamante ,  che  in  tal  guifa  fi  conduce . 

Pigliali  una  lucerna  netta ,  e  accefa  con  un  lucignolo  di 
bambagia  bianchiffima ,  e  l'olio,  in  che  egli  arde, vuol  efler 
vecchio  ,  dolce,  e  chiaro  ,  e  la  detta  lucerna  fi  metta  in  ter- 
ra ,  o  in  altro  luogo,  do  v' ella  fia  più  comoda,  in  mezzo  a  due 
mattoni  Sop>a  i  detti  mattoni  poi  fi  mette  uno  fcodellino 
di  rame  nettiflìmo,  e  quello  fi  pone  dalla  parte  concava  fo- 
pra  la  lucerna  in  guifa,  che  del  lume  fene  ripieghi  la  terza 
parte,  e  non  più  •  Ma  bifogna  effere  avvertito  di  far  poco 
fummo  per  volta  ,  perciocché  fi  dee  aver  riguardo  ,  che 
come  fi  raguna  troppo  del  detto  fummo,  vi  fi  appicca  den- 
tro il  fuoco  ,  e  così  il  fummo  vien  guado  ,  laonde  di  ma- 
no in  mano  ,  che  la  lucerna  fa  il  fummo  ,  conviene  fpiccar- 
lo  dallo  fcodellino  con  un  poca  di  cartuccia  pulita  ,  e  ri- 
porlo in  cofa  nettiffima;  e  debbi  fapere,  che  al  fummo  fo- 
praddetto  non  s'  appicca  mai  il  fuoco  ,  fe  egli  non  è  groflò 
più  di  due  gran  cofte  di  coltello  ,  ficchè  per  cotal  efem- 
pio  potrai  venire  ni  cognizione,  che  fi  può  lafciar  moltipli- 
care nello  fcodellino  il  fummo , quanto  una  colta  di  coltello. 
Debbefi  poi  avere  del  maftico  ,  il  quale  è  una  gomma  no- 
tifiìrna  a  ciafeuno  fpezìale,  ma  fi  debbe  por  cura,  che  il 
eletto  maftico  non  fia  troppo  nuovo ,  e  quefto  fi  conofee, 
quand'egli  è  sbiancato  ,  e  tenero  .  Deefi  ancora  avverti- 
re ,  che  egli  non  fia  troppo  vecchio ,  del  che  s*  ha  notizia, 
quand'  egli  divien  troppo  giallo  ,  perciocché  egli  è  fecco ,  e 
con  poca  foftanza  .  Però  dovrà  il  pratico  orefice  pigliarlo 
ftagionato ,  e  che  non  fia  frefeo ,  né  fecco  ,  e  nello  fcerlo  pU 
gliare  quello ,  che  fia  pulito ,  e  tondo ,  perchè  quando  egli 
cade  dall'  albero  >  per  lo  più  è  raccolto  terrofo ,  e  imbratta- 
to 
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to  d*  altre  materie .  Come  fi  farà  fcelto  il  maftico  bello ,  e 
netto ,  piglili  un  caldanuzzo  pieno  di  accefi  carboni ,  dipoi 
fi  abbia  un  ferruzzo  fatto  in  guifa  di  punteruolo ,  e  la  punta 
di  quel  ferruzzo  fi  fcalda  tanto ,  quanto  egli  ficcar  fi  polla 
in  uno  di  que'  granelli  di  maftico  ;  e  debbefi  avvertire  di 
non  palla  re  il  mezzo  del  granello  -,  dipoi  fi  tenga  fopra  quel 
fuoco  , volgendolo  pian  piano  tanto,  che  fi  vegga  comincia- 
re a  colare  ,  e  fubito  che  fi  vede  in  tal  efiere  >  fi  debbe  ba- 
gnar le  dita  con  un  poca  di  fciliva  ,  e  indi  ftringere  quel 
granello  di  già  caldo  prettamente  innanzi,  che  egli  fi  freddi, 
perciocché  ftringendolo  ne  efce  fuori  una  lagrima  chiarifli- 
ma  ,  la  quale  fubito  rafente  quella  roccia ,  che  refta  del 
maftico  ,  fi  dee  tagliar  colle  forbicine  ,  e  pulitamente  con- 
servarla; e  così  andar  facendo  fintantoché  fene  abbia  il  bifo- 
gno.  Appreflò  a  quello  fi  fa  l'olio  di  grano  neceflario  a  tale 
tintura  ,  il  quale  fi  cava  in  quello  modo  .  Scelgali  il  puro 
granello  da  ogn'  altro  feme  ,  avvertendo ,  che  il  detto  gra- 
nello vuol  eflèr  netto ,  non  rofo  da'  bruchi ,  o  rifcaldato  ,  e  ciò 
fatto  fe  ne  piglia  tanto  per  volta ,  quanto  fi  può  nafcondere 
in  una  mano  ,  indi  fi  mette  fopra  un  pezzo  di  porfido  ,  e 
chi  non  avelie  porfido,  fi  può  fervire  d'una  piaftra  di  rame 
pulitiflìma  ,  e  diftendervelo  fopra  con  un*  altra  piafti-a  dt 
ferro,  che  fia  grotta  un  dito,  e  cinque  per  ogni  verfo  ,  la 
qual  piaftra  fi  debbe  prima  mettere  in  fui  fuoco ,  e  fcaldar» 
la  tanto,  quanto  ella  cominci  ad  abbruciare  un  foglio  di 
carta  ,  e  non  più,  così  fi  debbe  aggravare  bene  con  un  mar- 
tei  grofib  ,  di  modo  che  fi  vegga  ufcir  fuori  l'olio  del  gra- 
no ;  ma  biibgna  avere  avvertenza  grande  ,  che  il  ferro  non 
fia  troppo  calde  ,  nè  troppo  freddo ,  perchè  eflendo  freddo, 
l'olio  non  ufcirebbe,  e  «ffer.do  troppo  caldo ,  fi  riardereb- 
be, e  non  farebbe  a  propofito  ,  ma  fe  farà  temperato ,  e  be- 
ne aggravata  la  piaftra  ,  il  detto  olio  n'  ufcirà  beniflìmo  . 
Fatto  quello  fi  debbe  levare  con  gran  diligenza  quelle  gra- 
nella di  grano,  e  levate  che  faranno,  fi  pigli  un  coltelletto 
pulito ,  e  con  eflb  fi  rafti  il  detto  olio ,  avvertendo  ,  che  la 
prima  diftillazione ,  che  efce  del  grano,  è  un  poco  d'acquet- 
ta, 
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ta,Ia  quale  ficonofce  beniffimo,  perchè  pr  fe  fteffa  fi  getta 
dalle  bande  ,  e  il  vero ,  e  buon  olio  rimai^  nel  mezzo  .  Deb- 
befi  riporre  il  detto  olio  in  un  vafellinodi  vetro  ,  quant'è 
poffibile,  nettiflìmo  .  Bifogna  dopo  quero  provvedere  un 
poco  d'olio  di  mandorle  dolce,  ancorché  in  quella  vece  al- 
cuni fi  fono  ferviti  talora  d'  olio  d'  ulivi  vecchio  di  due 
anni,  e  non  più  ,  dolciflìmo,  e  chiariamo.  Ciò  fatto  fi  deb- 
be  pigliare  un  cucchiaio  grande  per  quatro  volte  i  cuc- 
chiai ordinar) ,  e  infieme  aver  preparato  in  caldanuzzo  con 
fuoco,  e  togliendo  quelle  lagrime  del  malico  ,  metterle  nel 
detto  cucchiaio,  e  con  una  palettina  d'a-gento,  o  di  rame 
nettiffima  debbefi  cominciare  a  fare  ftnggere  con  fuoco 
moderato  ,  e  come  il  maftico  fi  vede  ftru*gere  ,  vi  fi  ha  da 
porre  un  poco  di  quell'  olio  di  grano  tairo ,  quanto  fia  per 
la  fella  parte  del  maftico;  e  mefcolati  nfieme  quelli  due 
liquori  ,  ancora  vi  fi  metta  il  terzo  liqmre ,  che  farà  l'olio 
d'oliva,  o  di  mandorle  ,  com'  abbiamo  étto  ,  lafciando  in 
altrui  arbitrio  di  pigliare  l'uno  de' due;  dtre  a  quelle  cofe 
aggiungavi  alquanto  di  trementina  chiaiflima.  Così  fatto 
le  dette  infufioni,  piglili  quel  fummo,  eie  prima  fi  fece,  e 
fene  metta  con  diferezione  quella  quantcà,  che  tinga  ap- 
punto ,  e  non  più  ;  perciocché  nel  tignere  diamanti  la  quali- 
tà di  verfa  di  eflì richiede  la  tinta  più,  e  ranco  nera.  Anco- 
ra Teffer  la  detta  tinta  più  tenera,  o  più  cura  di  quello, che 
conviene ,  importa  grandemente ,  perchè  deune  forti  di  dia- 
manti apparifeono  meglio  avendo  la  tiita  dura  ,  e  altre 
amano  la  tinta  tenera  .  Imperò  ogni  volt;  che  V  orefice  ha 
da  legare  un  diamante  d' importanza  ,  è  diiecefiìtà  rinnovare 
le  tinte  ,  dipoi  provarle  fui  detto  diamaite  colla  più  du- 
ra,  e  colla  più  tenera  ,  colla  più  ,  e  ella  manco  nera  , 
e  fecondo  che  la  qualità  del  diamante  jchiede,  eleggere 
con  fine giudicio  la  tinta,  che  egli  più  am;.  Alcuni  fono  da- 
ti, che  avendo  un  diamante  di  color  trojpo  giallo  ,  perciò 
hanno  pollo  poco  fummo ,  quanto  fia  poflbile ,  in  fulla  IOl'O 
tinta  ,  mefcolando  infieme  colla  detta  tinta  lelPindaco ,  il  qua- 
le è  colore  azzurro,  e  conofeiuto  da  tuti  i  pittori ,  e  ta- 
lora 
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lora  hanno  meflo  il  detto  indaco  in  cambio  di  fummo  nero 
fenz'  altra  compagnia  di  fummo  ,  e  quefto  vi  hanno  pofto 
per  tignere  una  certa  forta  di  diamanti  di  color  tanto  gial- 
lo,  che  paiono  topazzi  fchietti  ,  laonde  per  lo  mezzo  dell' 
efperienza  s'è  veduto  ,  che  colla  detta  tinta  d'  azzuro  ofcu- 
ro  hanno  moftrato  beniflìmo  >  e  ciò  avviene  ,  perchè  pigliando 
due  colori  ,  cioè  l'azzurro,  e  il  giallo  ,  quelli  mefcolati  in- 
fieme  vengono  a  fare  un  color  verde  ;  laonde  eflèndo  il  dia- 
mante di  color  giallo,  e  la  tinta  di  colore  azzurro,  per  tal 
cagione  lì  viene  a  far  fare  un'  acqua  alla  detta  gioia  molto 
piacevole ,  e  graziofa  -,  ed  avvengachè  la  dett'  acqua  fìa  colo- 
rata ,  non  però  viene  a  edere  di  color  giallo  ,  o  azzurro,  com'era 
per  virtù  della  tinta,  ma  apparisce  d'  un  color  cangiante 
molto  vago  agli  occhi  de'  riguardanti. 

Concludo  adunque,  che  fopra  tutte  le  fpecie  de'  diamanti 
debba  avere  l'intendente  gioielliere  quelle  diligenze,  e  of- 
fervazioni ,  che  merita  la  qualità  della  gioia,  e  la  natura  di 
efla  ,  il  che  fi  confeguifce  per  mezzo  d'  una  lunga  prati- 
ca, ed  efperienza  v  la  quale  fi  porge  mediante  la  diverfità 
delle  gioie  ,  che  a  legare  s'  hanno  ,  ficcome  (  per  ritornare 
donde  prima  mi  dipartii)  a  me  intervenne,  mentre  legava 
quel  diamante  ,  che  io  difli  a  Papa  Pagolo  IH.  perciocché 
avendo  chiedo  due  giorni  di  tempo  a  quegli  tre  orefici ,  che 
io  difli  di  fopra ,  deputati  a  veder  la  mia  tintura,  reftando- 
mi  folamente  a  tignerio,  per  eflèr  di  già  fatto  l'anello,  col- 
le fopraddette  tinte  feci  tutte  quelle  efperienze  ,  che  pof- 
fibili  fodero  ad  immaginarfi  ,  laonde  per  mezzo  della  prati- 
ca mi  venne  ritrovato  una  compofizione ,  la  quale  fopra  il  det- 
to diamante  appariva  molto  meglio  ,  che  quella  di  maeftro 
Miliano  Targhetta ,  da  cui  prima  era  flato  legato ,  del  che 
fatto  accorto  ,  mi  pofi  con  ogni  ftudio  per  aggiugnere  (  fe 
fune  poflibile  )  alla  detta  gioia  maggior  valore  ,  e  bellezza 
di  quella, che  prima  iveva  avuta  da  quel  valentiflìmo  orefl- 
ce?  ancer?  SIS  Sii*  (  come  difli  di  fopra)  fufle  difficiliflìma 
per  efier  troppo  fottie  ,e  l' induitria  dell'orefice  confifteva  in 
fare  ilare  il  detto  ciarlante  in  fulla  tinta  ,  e  non  collo  fpec- 
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chietto,  del  quale  fpecchietto  diremo  a  Tuo  luogo;  laonde 
vedendo  aver  ciò  confeguito  per  mezzo  delle  dette  efperien- 
ze  ,  mede  in  ordine  tutte  le  mie  tinte  y  mandai  per  i  tre  vec- 
chi gioiellieri ,  i  quali  venuti  da  me ,  fubito  fu  da  uno  di  efii 
detto  Gaio  (  di  cui  facemmo  di  fopra  menzione,  tanto  pro- 
funtuofo  ,  quanto  gli  altri  due  erano  difcreti)  {prezzato  P  ap- 
parecchio delle  dette  tinte  .  Vedendo  adunque  la  fua  indi- 
fcrezione  farli  lempre  maggiore  (  perciocché  egli  diceva  , 
che  io  gettava  via  il  tempo,  e  che  io  non  potrei  migliorare 
a  quel  diamante  la  tinta  di  maeftro  Miliano  )  dilli,  che  io 
voleva  tignerlo  alla  loro  prefenza  ,  e  porto  che  io  non  lo 
migliorarli,  allora  potrei  tignerlo  con  quella  di  maeftro  Mi- 
liano, e  fe  non  altro  avrebbono  vitto  »  che  io  defiderava  per 
mezzo  de' detti  ftudj  d'andare  imparando.  Così  dopo  molte 
parole  mi  polì  colla  mia  tinta  a  tignere  il  diamante  ,  la  qual 
tinta  diligentemente  confiderà ta  da  Raffaello  ,  e  Guafparri 
compagni  di  Gaio  ,  con  lor  contento  confeffarono  ,  che  io 
avelli  trapanata  la  tinta  di  maeftro  Miliano ,  e  così  con  vive 
ragioni  sforzarono  ad  acconfentire  V  invidiofo  Gaio  .  Ma  io , 
non  contento  di  quefto  ,  volli  porlo  preferiti  loro  fopra  la 
tinta  del  detto  maeftro  più  d'  una  volta  ,  e  poi  porlo  fopra 
la  mia  ,  infomma  tutti  d'  un  parere  confeffarono  ,  che  io 
avelli  acquiftato  affai  al  detto  diamante  per  cagione  della 
mia  tinta  .  Com'  io  vidi  ,  che  efli  tutti  avevano  affermato  , 
gli  pregai, che  nV  afpettaffero  alquanto;  perciocché,  poiché 
loro  pareva ,  che  io  avelli  paffato  la  tinta  di  quel  valentuo- 
mo, voleva  loro  moftrare  ancora,  come  per  mezzo  d'  un'al- 
tra efperienza  ,  che  aveva  fatta  ,  eflb  diamante  acquiftava 
molto  più;  così  ritiratomi  in  una  ftanzetta  della  mia  botte- 
ga feci  l'  efperienza  ,  che  io  in  prima  aveva  offervata  ,  la 
quale  fino  a  oggi  non  ho  ad  alcuno  infegnata ,  e  in  quel  dia- 
mante mi  fece  grandilììmo  onore  .  Non  già  dico  ,  che  elia 
giovi  a  tutti  gli  altri  diamanti ,  ma  voglio  inferire  ,  che  me- 
diante la  pratica ,  ed  efperienza  fi  viene  in  cognizione  di 
belliflìmi  fegreti ,  liccome  allora  a  me  intervenne  ,•  percioc- 
ché io  prefi  un  granello  di  quel  fopraddetto  maftico  affai 
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ben  grande ,  e  ben  purgato  dalla  fua  roccia  ,  il  quale  era 
netti  Aimo  ,  e  chiariflimo  ,  e  avendo  io  pulitamente  netto 
il  diamante,  lo  diftefi  fopra  a  quello  con  temperato  fuoco, 
e  lo  Jafciai  freddare  ,  tenendolo  pure  ferrato  colle  mollet- 
te ,  che  s'  adoperano  a  tignere  ;  e  dipoi  che  fu  fecco  ,  e 
freddo  bene  il  detto  maftico  fopra  il  diamante,  prefi  la  mia 
tinta ,  la  quale  era  affai  tenera ,  e  così  gentilmente  con  un 
caldo  fuave  la  diftefi  fopra  quel  maftico  chiaro  ,  che  di  già 
era  porto  fopra  il  diamante .  Per  la  qual  eofa  eflendo  il  dia- 
mante fottile  ,  quella  forta  d'  acqua  ,  che  egli  aveva  ,  co- 
tanto d'.acquifto  fece,  come  fe  ella  avertè  avuto  tutte  le  fue 
intere  groflèzze ,  ed  altre  appartenenze  naturali,  e  artifizia- 
te,che  fi  ricercano  in  un  diamante  di  tutta  perfezione  .  Così 
ritornato  alla  prefenza  de'  detti  gioiellieri  col  diamante  in 
tal  guifa  da  me  acconcio,  vedendo  elfi  raddoppiata  la  fua 
bellezza ,  tutt' e  tre  contenti  ,  di  doppie  lodi  premiandomi ,  da 
me  amicifTimamente  fi  partirono . 

Ora  ragioneremo  dello  fpecchietto;  quefto  fi  mette  fotto  a 
que*  diamanti  ,  i  quali  fono  tanto  fonili  ,  che  non  poflbno 
refiftere  alla  tinta,  perchè  diventerebbono  neri.  Ma  quando 
occorre  ,  che  fia  in  eflì  tanta  fmifurata  fottigliezza  ,  e  che 
fiano  buoni  d'acqua,  fi  ufa  di  tigner  loro  un  padiglione  fo- 
lamente  ,  oltra  lo  fpecchietto  »  che  l'uno  ,  e  l'  altro  fanno 
infieme  mirabilmente  •  Lo  fpecchietto  fi  fa  in  quello  modo. 
Pigliali  un  poco  di  vetro  criftallino  nettiflìmo,  .cioè  che  non 
abbia  fonagli,  nè  vefciche  ,  e  quefto  fi  dee  tagliar  quadro, 
ed  in  guifa  che  entri  nel  cartone  ,  e  il  detto  cartone  lì  dee 
tignere  colla  fopraaMetta  tinta  nera  di  diamante  .  Ma  bifo- 
gna  aver  cura  di  mettere  il  detto  fpecchietto  ,  cioè  vetro, 
tinto  da  una  banda  fola  ,  nel  fondo  del  cartone  tanto  bado  , 
che  egli  ftia  difcofto  dal  diamante,  perciocché  fe  egli  lo 
toccane,  non  monderebbe  bene  ,  ed  in  quefto  modo  tutti  i 
diamanti  Cottili  acconciandoli  ,  inoltreranno  benifiìmo  . 

I  berilli  $  ed  i  topazj  bianchi ,  i  zaffiri  bianchi ,  1'  amati- 
Ile  bianche  ,  ed  i  citrini  tutti  s*  acconciano  ne'  loro  cartoni 
col  fopraddetto  fpecchietto,  quantunque  fiano  di  groftezze 
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ragionevoli  ;  imperocché  nefllma  delle  dette  pietre  ,  fuori 
che  '1  diamante,  Ibpportano  tintura  addotto,  perchè  diven- 
tano nere  affatto  ,  nè  punto  rifplendono  .  Cofa  certo  maravi- 
gliofa  è  quella  del  diamante  ,  che  eflendo  la  più  limpida  ,  e 
la  più  fulgente  pietra  di  tutte  l'altre,  quando  vien  tinta  dal- 
la fopraddetta  tinta  nera  ,  accrefce  fplendore ,  e  le  altre  fo- 
praddette  pietre  fubito  tinte  perdono  ogni  loro  chiarezza , 
e  diventano  nere  affatto  .  Sono  alcuni  zaffiri  fatti  bianchi 
dall'  artifizio  dell'  uomo  ,  i  quali  in  cotal  guifa  bianchi  fi 
fanno  ,  e  quefto  avviene  ,  perciocché  fi  mettono  in  un  co- 
reggiuolo,  nel  quale  fia  porto  oro  per  diftruggere  ,  e  fe  al- 
la prima  non  diventaflero  bianchi,  come  fi  derìderà,  fi  deb- 
bono rimettere  due,  o  tre  volte  nel  medefimo  modo  a  fuo- 
co infieme  coli'  oro  .  Ma  debbe  avvertire  il  giudiziofo 
orefice  di  fceglier  quei  zaffiri  ,  che  hanno  manco  colore  di 
tutti  gli  altri  ,  perciocché  i  zaffiri  ritengono  tal  proprietà  , 
che  quanto  manco  colore  hanno,  più  duri  fono.  Ragionere- 
mo ancora  de'  topazj  ,  per  eflere  quafi  d*  una  medefima  du- 
rezza ,  che  i  zaffiri  ,  anzi  fi  reputano  da'  gioiellieri  d'  una 
medefima  fpezie  ,  eflendochè  ciafcuno  di  quefti  fomiglia  tan- 
to il  diamante  ,  che  pochi  gioiellieri  fono  quel/i  (quantun- 
que periti  nell'  arte  )  che  ponendovi  innanzi  1'  una  ,  e  1'  altra 
pietra  fciolta,  fapefièro  conofcerle  da' diamanti,  fe  non  fofle 
la  virtù  mirabile ,  che  in  fe  ritiene  il  diamante  ,  che  (  come 
abbiamo  detto)  effèndo  tinto  più  rifplende,  e  1'  altre  pietre 
perdono  il  loro  fplendore  ,  la  quale  efperienza  giultifica  gli 
orefici  fenza  ,  che  vengano  alla  prova  della  durezza  ;  per- 
ciocché per  l'infinita  durezza  del  diamante,  fregandoli  infie- 
me ,  fubito  fi  conofcerebbe  ,  quantunque  il  zaffiro  fia  più  del 
rubino  ,  e  dello  fmeraldo  duriffimo  ;  ma  in  comparazione  del 
diamante  v'  è  grandiffima  differenza  •  Imperò  farebbe  po- 
ca prudenza  dell'  orefice  venire  a  queft'  efperienza  peri- 
colofa  di  guadare  ad  altrui  una  gioia  ,  efléndovi  la  prima 
tanto  evidente. 

Ma  tempo  è  di  dire  (poiché  lungamente  s'è  ragionato  de' 
diamanti)  alcuna  cofa  de'  rubini,  che  fono  in  tutta  perfe- 
zione , 
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zione,  ficcome  noi  promettemmo  ;  perciocché  egli  è  da  fa- 
pere,  che  fi  ritrova  una  fpezie  di  rubini  ,  che  fono  bianchi 
naturalmente  ,  e  non  fi  fanno  bianchi  per  mezzo  del  fuoco, 
come  di  queir  altre  gioie  ,  che  di  fopra  dicemmo  avvenire. 
Quello  lor  bianco  fomiglia  una  certa  pietra ,  che  fi  doman- 
da calcidonio ,  la  quale  è  come  forella  carnale  della  cornino- 
la, ed  ha  un  certo  bianco  livido,  il  quale  non  è  punto  pia- 
cevole, e  poco  meglio  dimoftra  efiere  rubino  bianco  ;  laon- 
de di  quefh  fpezie  di  rubini  non  fi  mettono  in  opera,  ed  io 
ne  ho  trovati,  e  veduti  ne'  ventrigli  delle  grue  infieme  con 
turchine  bellifiìme  ,  e  ve  ne  avevano  talora  de*  colorati  ,  e 
delle  plafme  infieme  con  qualche  perletta,  e  ciò  m*  è  occor- 
fo  di  vedere  ,  cucendomi  io  in  giovanezza  dilettato  di  tirare 
d'archibufo;  ora,  per  tornare  al  noftro  propofito,  parlando 
de'  rubini  bianchi ,  diciamo  quefti  non  iervire  a  nulla  ,  ma 
folo  darci  indizio  per  la  loro  durezza  efler  della  fpezie  del 
rubino  ancor  elfi. 

Avendo  promefio  voler  dire  alcuna  cofa  del  carbonchio, 
gioia  preziofifiima  ,  per  ritrovarfene  di  quelli  rarifiìmi,  dire- 
mo brevemente  la  notizia  ,  che  di  elfi  abbiamo  .  Nel  tempo 
di  Clemente  VII.  ci  occorfe  di  vederne  uno  ad  un  certo 
mercante  Ragugeo  detto  Biagio  di  Bona.  Quello  era  un  car- 
bonchio bianco  di  quella  bianchezza,  che  noi  abbiamo  det- 
to ritrovarli  in  quei  rubini  ,  de"  quali  poco  di  fopra  abbia- 
mo fatto  menzione,  ma  riteneva  in  le  un  fulgente  tanto  pia- 
cevole ,  e  mirabile,  che  egli  rifplendeva  nelle  tenebre  ,  ma 
non  quanto  i  carbonchi  colorati  ,  ben  è  vero  ,  che  in  luogo 
ofcuriflìmo  io  lo  vidi  rilucere  in  guifa  d'  un  fuoco  alquan- 
to fmorto.  De'  carbonchi  colorati  poi  non  m'  è.  occorfo  ve- 
dere ,  ond!  io  qui  folo  porrò  quello  ,  che  di  elfi  intefì,  ra- 
gionando nella  mia  gioventù  con  un  gentiluomo  Romano 
molto  vecchio  in  materia  di  gioie  ,  il  quale  mi  dille  ,  che 
un  certo  Jacopo  Cola  in  tempo  di  notte  ,  efiendo  in  una  fua 
Vigna  ?  Y§àde  nel  mezzo  di  efla  rifplendere  in  guifa  di  un 
picciolo  carboncino  di  fuoco  a  piedi  di  una  vite  ,  perchè 
andato  vicino  ,dove  gli  pareva  di  aver  veduto  quel  fuoco, 
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nè  ritrovandolo, diceva ,  che  ritornato  nelmedefimo  luògo, 
donde  1*  aveva  di  prima  veduto  ,  e  ritrovato  il  medefimo 
fplendore ,  cotanto  1'  oflervò  ,  che  egli  fi  condufle  a  piè  di 
eflb  }  dove  raccolfe  una  picciola  pietruzza  ,  la  quale  prefa 
con  maravigliofa  allegrezza  ,  ed  il  giorno  feguente  portan- 
dola a  inoltrare  a  diverfi  Puoi  amici  ,  mentre  che  egli  rac- 
contava in  che  guifa  1' aveflè  trovata,  abbattendofi  a  tal  ra- 
gionamento un  Ambafciadore  Veneziano  ,  pratichiflìmo  di 
gioie  ,  vedutala ,  fubito  conobbe  quella  efler  un  carbonchio, 
onde  con  deftra  maniera,  prima  che  fi  partine  da  detto  Ja- 
copo (non  vi  effendo  nefllino,  che  conofcefle  il  valore  di  ce- 
si preziofa  gemma  )  la  comperò  da  eflb  per  valore  di  feudi 
dieci,  ed  il  giorno  feguente  fi  partì  di  Roma  per  non  efler 
coftretco  a  renderlo ,  e  ,  fecondo  che  egli  affermava,  di  quivi  a 
certo  tempo  diceva  eflèrfi  intefo  ,  che  il  detto  gentiluomo 
Veneziano  in  Coftantinopoli  vendè  quefto  carbonchio  al  Gran 
Signore  di  nuovo  creato  in  que'  tempi,  feudi  centomila,  e 
quefto  è -quanto  poflb  dire  intorno  a  i  carbonchi  .  Avendo 
ora  trattato  quello,  che  è  di  noftro  propofito  circa  le  pie- 
tre preziofe,  e  dell'  arte  dei  gioiellare  ,  diremo  brevemente 
di  quella  del  niellare . 

CAPITOLO  I  I. 

Dell'  arte  del  niellare ,  e  del  modo  di  fare 

U  niello. 

NEH'  anno  mdxv.  che  io  mi  pofi  a  imparare  1'  arte  del- 
l'oreficeria;  l'arte  d' intagliare  di  niello  fi  era  quafi 
del  tutto  difmefla  ,  e  oggi  in  Fiorenza  fra  i  noftri 
orefici  è  poco  meno  che  del  tutto  fpenta  .  Ma  fentendo  io 
dire  del  continovo  in  que' tempi  da  i  vecchi  orefici ,  quan- 
to fofle  vaga  cotale  induftria,  e  particolarmente  quanto  Mts 
fo  Finiguerra  orefice  Fiorentino  in  dett'  arte  di  niellare 
avelie  valuto  ,  con  grande  ftudio  mi  pofi  a  feguitare  le  ve* 
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fligie  di  quefto  valente  orefice  ;  e  non  (blamente  mi  con- 
tentai d'  imparare  a  intagliar  di  niello ,  ma  volli  apprendere 
ancora  il  modo  di  fare  detto  niello  per  poter  più  facilmen- 
te, e  con  miglior  fondamento  operare  in  dett'  arte;  ma  pri- 
ma parleremo  del  modo  di  fare  il  niello . 

Pigiiafi  primieramente  un'  oncia  d'  argento  finimmo  ,  due 
once  di  rame  beniflìmo  purgato  ,  e  tre  di  piombo  fimil- 
mente  purgato  ,  e  netto  .  Poi  s'  avrà  un  coreggiuolo  capa* 
ce  a  ricevere  la  quantità  de  i  detti  metalli , avvertendo  ,che 
prima  fi  debbe  mettere  in  detto  coreggiuolo  un* oncia  d'ar- 
gento ,  e  due  di  rame,  e  quello  porre  nel  fuoco  a  vento  di 
manticetti  ,  e  quando  V  argento  ,  e  '1  rame  farà  bene  (frut- 
to ,  e  bene  mefcolato,  aggiungavi  il  piombo.  Fatto  quefto 
fubito  fi  tiri  indietro  il  coreggiaolo  ,  e  piglili  un  carbonci- 
no colle  molle  ,  e  con  eflò  fi  mefcoli  beniflìmo  ,  perciocché 
facendo  il  piombo  per  fua  natura  fempre  un  poco  di  ichiu- 
ma  ,  bifogna  proccurare  il  più,  che  fi  pofla,  di  levarla  col 
detto  carbone  ,  fin  tanto  che  i  detti  tre  metalli  fiano  bene 
incorporati ,  e  ben  netti  .  Abbiali  poi  in  ordine  una  boccet- 
ta di  terra  tanto  grande ,  quanto  è  uno  de'  no  (tri  pugni,  la 
qual  boccia  cotanto  vuole  avere  la  bocca  ftretta  ,  quanto 
un  dito  vi  pofla  entrar  dentro  .  Quefta  fi  dee  empiere  inli- 
no a  mezzo  di  zolfo  beniflìmo  pedo  ,  ed  eflendo  le  dette  fu- 
(Ioni  de*  metalli  beniflìmo  (trutte  ,  così  calde  fi  getteranno 
nella  detta  boccia  ,  e  fubìto  fi  turerà  con  un  poco  di  terra  fre- 
fca  ,  tenendovi  (opra  la  mano,  e  turandola  con  un  gran  pez- 
zo dì  pannacelo  lino  ,  e  mentrechè  fi  fredda  la  detta  com- 
pofizione  ,  fi  dee  dimenare  continovamente  la  mano  ,  tanto 
che  ella  fi  freddi,  e  come  è  fredda,  cavifi  di  detta  boccia 
rompendola,  dove  fi  vedrà,  che  per  virtù  di  quel  zolfo  la 
detta  fufione  (  che  fi  chiama  niello  )  avrà  prefo  il  fuo  color 
nero .  Ben  fi  dee  avvertire  ,  che  lo  zolfo  vuol  efler  del  più 
nero,  che  fi  pofil  avere.  Ciò  fatto  piglifi  il  detto  niello  ,  il 
quale  fari  in  più  granella,  quantunque  il  dimenare,  che  ora 
dicemmo,  che  fi  ha  da  fare  colla  mano  ,  non  fia  ad  altro  fi- 
ne ,  che  per  metterlo  infieme  più  che  fia  poflìbile  .  Però  iti 
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quella  guifa ,  che  egli  fi  ritrova,  fi  rimetterà  in  un  coreg- 
gsuoletto  ,  come  prima  fi  fece  ,  e  fi  fonderà  con  lento  fuoco , 
mettendovi  fopra  un  granello  di  brace  ;  così  fi  anderà  rifon- 
dendo infino  a  due,  o  tre  volte,  ed  ogni  volta  fi  dee  rom- 
pere il  detto  niello,  guardando  la  fua  grana,  la  quale  come 
fi  vede  beniflìmo  ferrata,  il  niello  avrà  la  fua  perfezione. 

Parleremo  ora  dei  niellare  ,  cioè  del  modo  di  adoperare 
detto  niello  in  intagli  d'  oro,  o  d'  argento,  eflendochè  in  al- 
tri metalli  ,  che  in  quelli  due  più  nobili  degli  altri ,  non  fi. 
niella  .  Piglifi  quel  lavoro ,  che  fi  farà  intagliato  ,  e  perchè 
la  bellezza  del  niellare  condite  ,  che  egli  venga  unito,  e  fen- 
za  certi  bucolini ,  perciò  bifogna  farlo  bollire  nell'  acqua 
con  molta  cenere  di  quercia  ,  la  quale  ha  da  eflere  nettifiì- 
ma  ,  e  queft'  efletto  ,  che  fi  fa  ,  vien  detto  fra  gli  orefici 
fare  una  cenerata  .  Dopo  che  'l  tuo  intaglio  farà  flato  nel 
calderone  a  bollire  ,  dov'  egli  fi  pone  colla  detta  cenere 
per  ifpazio  d*  un  quarto  d'  ora  ,  fi  dee  dipoi  mettere  in 
una  catinella  con  acqua  frefchifiìma ,  e  nettiffima  ,  e  con  un 
paio  di  fetoline  nette  ftrofinar  beniflìmo  1'  intaglio,  finche 
fia  pulito,  e  libero  da  ogni  forte  di  bruttura  •  Pofcia  fi  ve- 
drà di  accomodare  fopra  uno  ftrumento  di  ferro  lungo  tan- 
to ,  che  tu  lo  pofià  maneggiare  al  fuoco  ,  la  qual  lunghezza 
debb'  efier  tre  palmi  in  circa,  più  ,  o  manco  che  fia\di  bi- 
fogno,  fecondo  la  qualità  dell'  intaglio  ;  ben  fi  dee  avverti- 
re ,  che  il  ferro,  dov' egli  fi  lega,  non  fia  nè  troppo  fottile, 
nè  troppo  grotto  ,  ma  di  forta  che  quando  altri  fi  metta  a 
niellare  l*  intaglio  ,  il  fuoco  V  abbia  rifcaldato  egualmente  , 
perciocché  fe  prima  1'  intaglio  ,  che  il  ferro  ,  o  il  ferro, 
che  1'  intaglio  fi  rifcaldafiè  ,  non  fi  farebbe  opera  buona  ; 
laonde  fi  dee  a  tal  co  fa  ftare  molto  avvertito  .  Ciò  fatto  pi- 
glifi  il  niello,  e  peftifi  fopra  1'  ancudine,  o  fopra  un  porfi- 
do tenendolo  in  una  gorbia  ,  o  cannone  di  rame  ,  acciocché 
nel  peftarlo  non  ifchizzi  via  ,  avvertendo,  che  il  detto  niel- 
lo debb'  effer  petto,  e  non  macinato,  e  petto  molto  eguale ? 
facendo  sì,  che  egli  fia  grotto  come  le  granella  del  miglio  , 
o  del  panico,  e  non  manco  niente.  Ridotto  in  tal  termine  il 
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niello  mettali  in  vafetti ,  o  ciotolette  invetriate,  e  con  acqua 
frefca  ,  e  pulita  Iavifi  molto  bene,  acciocché  egli  fia  netto 
dalla  polvere,  e  da  ogni  cola,  che  lo  potefle  rendere  impu- 
ro ,  mentrechè  egli  fi  pefta .  Indi  fi  prenda  una  palettina  di 
ottone  ,o  di  rame,  e  diftendafi  fopra  l'intagliata  opera  alto, 
quanto  una  cofta  di  coltello  ordinario  da  tavola  ,  inoltre 
vi  fi  getti  fopra  un  poco  di  borace  ben  pefta  ,  ma  non  vi  fe 
ne  ponga  troppa  .  Mettafi  poi  alcune  legnette  fopra  certi 
pochi  carboncini  ,  le  quali  fi  accenderanno  alla  fabbrica  col 
mantice ,  e  come  il  fuoco  fia  in  ordine ,  accodili  deliramente 
1'  opera  al  detto  fuoco  ,  e  comincifi  a  darli  moderato  caldo, 
fin  tanto  che  fi  vegga  cominciare  a  ftruggere  il  niello  ,  per- 
ciocché come  egli  fi  comincerà  a  ftruggere,  non  bilogna  dar- 
gli tanto  caldo,  ficchè  la  tua  opera  s'  infocale  ,  e  divenire 
rolla  ,  eflendochè,  quand'  ella  fi  fa  troppo  calda,  viene  a  per- 
dere le  fue  forze,  e  divien  molle  in  guifa,che  il  niello,  cht 
per  la  maggior  parte  è  comporto  di  piombo  ,  divora  l*  ope- 
ra o  d'  argento  ,  o  d'  oro  ,  che  ella  fia  fatta  -,  laonde  vane 
ritornerebbono  l'altrui  fatiche,  e  però  bifogna  ufare  in  ciò 
grandiffima  diligenza.  Ma  tornando  alquanto  addietro, dicia- 
mo, che  quando  fi  avrà  l'opera  fopra  le  fiamme,  fi  dee  proc- 
curare  d*  aver  un  filo  di  ferro  alquanto  grolTetto  ,  e  ftiac- 
ciarlo  dalla  tefta  dinanzi,  la  qual  tefta  fi  terrà  nel  fuoco,  e 
allorachè  fi  vedrà  cominciar  a  ftruggere  il  niello ,  fi  dee'  il 
detto  ferro  caldo  ftrofinare  fopra  p  intaglio;  perciocché  ef- 
fendo  V  uno ,  e  l'altro  caldo,  fi  verrà  il  niello  a  fare  in  gui- 
fa  di  cera  ftrutta,  e  cqsì  meglio  fi  potrà  unire,  e  diftendere 
fopra  T  intaglio  .  Come  L»  opera  farà  fredda  ,  comincifi  con 
una  lima  gentile  a  limare  il  niello  ,  e  come  fen*  avrà  limato 
certa  quantità,  la  quale  non  fia  però  tanta,  che  feopra  l' in- 
taglio ,  ma  fia  vicina  al  difeopririo  ,  mettafi  V  opera  fopra 
la  cinigia  ,  o  veramente  fopra  un  poca  di  brace  accefa  e 
cora'  effe  fia  calda  tanto, quanto  la  mano  non  la  fopporti  - 
allora  fi  dee  pigliare  un  brunitoio  d»  acciaio  ,■  e  con  un- po- 
co d*  olio  fi  bruniva  il  niello  ,  aggravando  tanto  la  mano  , 
quanto  comporta  U  opera  .  Quella  brunitura  è  blamente' 
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fatta  per  riturar  certe  fpugnuzze  ,  che  alcune  volte  vengo- 
no nel  niellare  ,  al  qual  difetto  fi  andrà  facilmente  riparan- 
do con  pratica,  e  pazienza,  fe  in  tal  guifa  ci  governeremo. 
Ma  per  recare  1'  opera  a  fine  dee  il  prudente  artefice  ri- 
pigliare il  rafoio  ,  e  finir  di  fcoprire  1'  intaglio  ,  e  dipoi 
avere  tripolo  ,  e  carbon  pedo ,  e  con  una  canna  fatta  piana 
dal  lato  del  midollo  ,  accompagnato  1'  intaglio  con  acqua  , 
cotanto  dovrà  flropicciarlo  ,  che  egli  vegga  la  fua  opera 
unita ,  e  bella .  E  fin  qui  bafti  d'  aver  trattato  dell'  arte  del 
niellare  ,  ancorché  breviflìmamente  fene  fia  ragionato  ,  av- 
vengachè  la  difficultà  di  queft*  arte  forfè  ricercava  ,  che  io 
forte  più  proliflo  ;  ma  perchè  quando  da  principio  delibe- 
rai di  fcrivere  di  tali  arti  ,  propoli  meco  medefìmo  anco- 
ra di  non  ulcire  de*  confini  della  brevità ,  però  trapalere- 
mo a  dire  dell'  arte  di  filo  ,  non  meno  di  quella  difficile, 
e  vaga . 

CAPITOLO  HI. 

<DelP  arte  del  lavorare  di  filo  ,  del  modo  di  fare 
la  grana? Ita ,  e  del  faldare . 

Quantunque  non  mi  fia  occorfo  di  far  molt'  opere  di 
filo  ,  nientedimeno  già  ne  feci  alcune  molto  diffici- 
li .  Ma  perchè  l'  arte  è  vaghiflima  ,  ed  a  giudizio 
degl'  intendenti  flimata  molto  bella ,  avvengaci  chi  in  efla. 
fi  vuole  efercitare  bifogna  ,  che  abbia  lume  non  piccolo  dì 
difegno  per  i  fogliami  ,  e  trafori,  che  in  efla  intervengono, 
perciò  ne  parleremo  diligentemente,  non  avendo  riguardo  , 
che  ancor  quella  oggi  fia  poco  in  ufo .  Servivanfi  già  alcuni 
dell*  arte  del  lavorar  di  filo  in  ornar  puntali  ,  e  fibbie  per 
cinture  ,  a  far  crocette,  pendenti,  fcatolini ,  bottoni,  man- 
dorlette  per  riempiere  di  mufchio  ,  le  quali  di  prefente 
molto  fi  coflumano  ,  coperte  da  ufizioli  ,  coperte  da  brevi 
per  portare  al  collo,  e  limili,  ed  ancora  fi  è  fatto  di  tal  la^ 
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voro  maniglie  ,  e  altre  opere  vaghiffime,  e  ingegnofiflìme . 
E*  da  Capere  adunque,  che  tutte  quell'opere ,  che  in  e  fla  ar- 
te fi  fanno,  efcono  d'  una  piaftra  o  d'  oro,  o  d'  argento,  al- 
la quale  dato  che  fi  ha  quella  forma  ,  che  più  fi  defidera  , 
fi  prepara  la  lòrtadel  filo, di  che  fi  ha  di  bifogno,  percioc- 
ché vi  fono  tre  groflèzze  di  filo  ,  cioè  ,  grò  fio  ,  Cottile  ,  e 
mezzano  ,  e  puoflene  fare  ancora  fino  alla  quarta  groflezza  . 
Ma  prima  fi  abbia  fatto  il  fuo  difegno  bene  ftudiato ,  e  con- 
fiderai .  Inoltre  provveggafi  della  granaglia  ,  la  quale  fi  fa 
brevemente  in  tal  guifa  .  Piglili  l*  oro,  o  l'argento  ,  che  fi 
vuol  granagliare ,  e  pongafi  a  fondere  ,  e  quando  è  benifiì- 
mo  ftrutto,  gettili  in  un  vafetto  pieno  di  carbon  pedo ,  e  co- 
sì verrà  fatta  la  granaglia  d*  ogni  forte .  E1  neceflario  anco- 
ra di  provvedere  faldatura  di  terzo,  che  così  vien  detta, 
perciocché  fi  piglia  due  once  d'  argento  ,  e  una  di  rame,  e 
quantunque  molti  ufino  di  tor  della  faldatura  d'  ottone  ,  e 
di  quella  fervirfi  ,  meglio  è  però  faldare  col  rame  ,  e  man- 
co pericolofo  .  E  parlando  delle  faldature  diciamo  ,  ch'elle 
fi  debbono  limare  pulitamente  ,  mettendo  fopra  tre  parti  di 
faldatura  una  di  borace  beniffimo  macinata  ,  la  qual  falda- 
tura  mefcolata  affai  colla  detta  compofizione  fi  metta  in  un 
boraciere  .  Piglifi  poi  del  dragante  ,  e  pongafi  a  molle  in 
una  ciotoletta,  e  ordinate  tutte  le  fopraddette  cofe  ,fi  avrà 
ancora  apparecchiato  due  paia  di  mollette,  le  quali  voglio- 
no effere  affai  ben  gagliarde  .  Con  quelle  troverafiì  infieme 
uno  fcarpeiletto  augnato  in  guifa  di  quelli,  che  adoperano 
i  legnaiuoli,  ma  la  fua  afta  dee  efler  limile  a  quella  de'  bu- 
lini. Di  quello  fcarpelletto  ci  ferviremo  a  tagliare  i  fili  più 
volte  ,  fccondochè  richiede  il  lavoro  ,  che  fi  ha  dinanzi  . 
Provveggafi  ancora  una  piaftra  di  rame  della  grandezza 
della  palma  della  mano  ,  e  Ila  di  ragionevole  groflezza  ,  e 
beniflìmo  fpianata ,  fopra  la  quale  fi  porranno  i  fili,  di  che 
ci  abbiamo  a  fervire,  e  dopoché  fi  farà  volto  il  filo  ,  fecon- 
do il  fuo  volere ,  appoco  appoco  fi  comincerà  a  mettere  fo- 
pra la  piaftra,  che  fi  ha  da  lavorare,  e  prefo  un  pennellino 
molle  nell'  acqua  di  draganti  [  che  di  fopra  dicemmo  ]  di 
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mano  in  mano  fi  bagneranno  i  fili ,  e  quelle  gallette  grofXe, 
e  piccole  .  Perciocché  mentrechè  fi  compone  il  fogliame 
dell'  opera  ,  o  altro  partimento  ,  queft'  acqua  di  draganti 
tiene  il  lavoro  infieme  ,  sì  che  egli  non  fi  muove  ,  E  deelì 
avvertire,  ogni  volta  che  fi  fia  comporta  una  parte  del  la- 
voro, prima  che  la  detta  acqua  fi  rafciughi,  che  col  bora- 
ciere  vi  fi  dee  gettare  fopra  della  limatura  di  faldatura, 
quanto  fia  badante  a  fafdare  l*  opera ,  e  non  più  ,  perchè  la 
troppa  faldatura  rende  brutto  il  lavoro  .  Quando  poi  fi  vuol 
faldare  il  lavoro  ,bifogna  aver  in  ordine  un  fornelletto  come 
quelli, che  fervono  per  ifmaltare.  E  perchè  è  gran  differen- 
za dal  modo  di  far  correre  lo  fmalto  al  modo  di  faldare  i 
lavori  di  filo  ,  perciò  deefi  dare  al  detto  fornello  manco 
fuoco  ,  che  quando  ferve  per  ifmaltare  .  Ciò  fatto  acco- 
modili fopra  una  piaftretta  di  ferro  il  lavoro ,  e  appoco  ap- 
poco s'  accolli  al  caldo  del  fornello ,  e  così  fi  faccia  fin  tan- 
to ,  che  la  borace  abbia  ribollito,  e  fatto  l'effetto,  che  com- 
porta la  fua  natura  ,  eflèndochè  il  troppo  caldo  farebbe 
muovere  i  fili,  di  che  fi  compone  il  lavoro,  e  però  fi  dee 
provvedere  in  quello  con  una  deftrezza  infinita,  ed  imponì- 
bile ad  infegnarla  ,  fé  non  col  mezzo  della  pratica  .  Meflo 
che  il  lavoro  farà  nel  fuoco ,  veggafi  accuratamente ,  che  la 
faldatura  fcorra,e  nel  mentre  che  fi  vien  faldando,  abbianfi 
alcune  picciole  Iegnuzze  ben  fecche  ,  e  con  un  poco  di  vento 
di  mantaco  vadali  con  difcrezione  aiutando  il  fuoco,  o  fi 
foccorra  con  un  poco  di  crufca  groflà  ,  che  anche  quella  mef- 
fa  a  convenevol  tempo  fa  il  medefimo  effetto  .  Saldato  che 
farà  il  lavoro  la  prima  volta  ,  fe  A'  opera  fia  d'  argento,  fi 
farà  bollire  nella  gomma  di  botte  infieme  con  fale  ,  e  tan- 
to vi  bollirà,  che  il  lavoro  fia  sboraciato  ,  la  qual  cofa  fi 
confeguirà  per  termine  di  un  terzo  d'  ora  .  Ma  eflendo  l' o- 
pera  d*  oro  ,  fi  dee  por  nell'  aceto  forte  ,  tanto  che  fia  ri- 
coperta ,  aggiugnendovi  un  poco  di  fale  ,  come  di  fopra  Ci 
difie,  e  quivi  fi  dee  lafciare  per  ifpazio  di  un  giorno  ,  §  dì 
■una  notte  ;  e  ciò  fatto  fi  potrà  cominciare  a  traforare  alcu- 
na di  quelle  rofette  ,  che  faranno  nel  compartimento  dell' 
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opera  ,  le  quali  danno  molta  vaghezza  a'  riguardanti  ,  per- 
chè quando  alcuni  èraforetti  medi  con  difegno  a'  loro  luo- 
ghi fi  veggono  ne'  lavori  di  filo  ,  fono  giudicati  molto 
belli  dagl'  intendenti  .  Ma  poiché  io  fono  venuto  con  pro- 
polito  a  ragionare  della  vaghezza  de*  trafori  nell'  opere  di 
filo  ,  non  voglio  lafciare  indietro  di  non  dire  (fe  non  con 
altro  fine  per  recreazione  del  lettore)  come  in  Parigi  nel 
mdxli.  effendo  al  fervizio  dei  magnanimo  Re  Francefco, 
m'  occorfe  di   vedere  un*  opera  lavorata  di  filo  molto 
maravigliofamente  ,  certo  ,  che  quella  digrefiìone  non  farà 
lontana  dal  noftro  propofito  ,  come  in  breve  fi  potrà  vede- 
re.  Mentrechè  io  lavorava  in  quella  nobiliflìma  città  per  Io 
detto  Re ,  dove  quattr'  anni  continovi  feci  dimora  ,  efTendo 
da  Sua  Maeftà  veramente  con  animo  reale  premiato  ,  per- 
ciocché non  contento  di  avermi  remunerato  fplendidamente 
delle  mie  opere  }  mi  donò  un  cartello  detto  il  Pititto  Nel- 
les ,  e  ciò  fia  detto  ,  non  perchè  io  mi  creda  di  aver  mai  co- 
tanto meritato  ,  ma  per  non  defraudare  V  opere  egregie  di 
così  valorofo  Signore  .  Egli  un  giorno  ,  che  era  andato  al 
Vefpro  nella  cappella  Reale  ,  mi  fece  intendere  dal  gran 
Conneftabile ,  che  dopo  il  Vefpro  io  mi  dovetti  apprefenta- 
re  da  Sua  Maeftà;  così  andato  nel  detto  luogo  mi  diffe,  che 
mi  aveva  fatto  chiamare  per  moftrarmi  alcune  belle  cofe,  e 
ibpra  di  effe  intendere  il  mio  parere  ,  ficcome  fopra  certi 
cammei  antichi  della  grandezza  di  una  palma  di  mano  ;  alla 
qual  dimanda  avendo  io  foddisfatto  nel  miglior  modo  ,  che 
io  fapeva,  e  con  ogni  debita  riverenza  ,  alla  fine  mi  moftrò 
una  tazza  fenza  piede  da  bere  ,  lavorata  di  filo  ,  la  quale 
era  di  ragionevole  grandezza,  e  di  leggiadri  fogliametti  or- 
nata ,  i  quali  andavano  fcherzando  intorno  a  diverfi  com- 
partimenti fatti  con  gran  difegno  ;  ma  quello  ,  che  più  la 
faceva  parere  maravigliofa ,  era  ,  che  infra  i  fogliami  ,  e  i 
partimenti,  quegli  sfondati  erano  frati  tutti  da  queir  inge- 
gnofo  artefice  ripieni  di  fmalti  di  varj  colori;  laonde  quan- 
do fi  alzava  la  detta  tazza  ali*  aria,  tutti  quegli  fmalti  tra- 
fparevano  in  gvùfa  tale ,  che  cofa  vaghiflirna  era  a  vederla , 
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e  quali  pareva  imponìbile  a  eflere  Hata  a  tanta  perfezione 
condotta  .  Adunque  Copra  il  lavoro  di  quella  tazza  fui  dai 
Re  dimandato  ,  fe  io  comprendeva  in  che  modo  ella  foflè 
lavorata  ,  foggiugnendo  ,  che  fopra  di  ciò  io  gli  parlafli 
minutamente  ,  alle  quali  parole  rifpofi  ,  che  io  direi  parti- 
colarmente il  modo  ,  che  fu  tenuto  per  far  un  tal  lavoro , 
il  quale  è  quello. 

Volendo  condurre  una  tal  opera  ,  bifogna  fare  una  tazza 
di  piaftra  di  ferro  fottile  ,  e  quella  debb'  eflere  maggiore 
una  corta  di  coltello  della  tazza  ,  che  s'  ha  da  fare;  poi  lì 
dee  pigliare  la  detta  tazza,  e  con  un  pennello  darle  un  loto 
di  terra  fottile  dalla  banda  di  dentro  ;  il  qual  loto  fi  fa  di  ter- 
ra ,  cimatura,  e  tripolo  macinato  benillìmo.  Ciò  fatto  lì  piglia 
il  filo  ben  tirato,  e  debb'  eflere  alquanto  grofletto,  ficchè  quan« 
do  egli  li  diaccia col  martello  fui  tafletto,  egli  penda  più  pre- 
tto nel  largo, che  altrimenti,  di  maniera  che  quando  egli  fia 
lliacciato  ,  venga  della  larghezza  d'un  nallro  grande  quanto 
due  colle  di  coltello  ,  e  fottile  quanto  un  foglio  di  carta 
reale  ,  ma  fi  dee  proccurare  di  lliacciarlo  egualmente;  poi 
benilfimofi  ricuoce, acciocché  egli  Ila  tanto  più  facile  a  vol- 
gerlo colle  mollette  .  Ciò  fatto  comincinfi  fecondo  il  dife- 
gno  ,  che  fi  avrà  innanzi, a  comporre  col  detto  filo  lliaccia- 
to nella  tazza  di  ferro  di  dentro  i  primi  ordini  di  quegli 
fcompartimenti,di  mano  in  mano, appiccandogli  con  acqua  di 
dragante  fopra  il  detto  loto  ,  e  mefli  che  fieno  tutti  i  pri- 
mi partimenti ,  e  profili  ,  fi  dee  poi  fare  i  fogliami  per  or- 
dine, fecondochè  moftra  il  difegno ,  appiccandogli  foglia  per 
foglia  nel  modo  detto  .  Come  tutta  P  opera  fia  poi  acco- 
modata nella  maniera  ,  che  abbiamo  divifato  ,  fi  dee  ave- 
re preparato  gli  fmalti  di  tutti  i  colori  beniflìmo  pelli  , 
e  lavati  *,  e  quantunque  il  lavoro  fi  potefle  faldare  prima  , 
che  fi  ponga  lo  fmalto  (  nel  modo, che  già  fi  difle  ragionan- 
do de*  lavori  di  filo  )  pur  fi  può  fare  nell'  uno ,  e  nell'  altro 
modo,  cioè  col  faldarlo  ,  e  fenza  .  Piglili  adunque  lo  fmal- 
to ,  e  con  giudizio  fi  riempia  tutto  il  lavoro  di  divedi  co- 
lori ,  e.  poi  fi  metta  nel  fornello  ,  facendo  fcorrere  il  detto 
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fmalto  .  Ma  la  prima  volta  bifogna  dargli  poco  fuoco  ,  di 
nuovo  riempiendo  il  detto  fmalto  tanto,  che  egli  avanzi  ; 
così  dandogli  poi  fuoco  alquanto  maggiore ,  vadafi  riveden- 
do ,  fe  in  qualche  luogo  l'  opera  abbia  di  bi fogno  d*  efler  ri- 
caricata di  fmalto  .  Ciò  fatto  ,  diafegli  un  gran  fuoco  ,  e  tale, 
quale  il  detto  lavoro  ,  e  i  detti  fmalti  polìòno  comportare, 
e  che  P  arte  richiede  ,  la  qual  cola  fi  renderà  facililfima  per 
cagione  di  quel  loto,  che  fi  dette, il  quale  avrà  difefo  que- 
gli imalti ,  che  non  fi  fieno  attaccati.  Con  certe  pietre  det- 
te frallìnelle  ,  e  con  acqua  frefca  fi  va  poi  lpianando  gli 
fmalti  ,  finché  vengano  per  tutto  eguali  .  Indi  con  altre 
pietre  gentilmente  fi  va  pulendo  P opera  ,  e  P  ultimo  puli- 
mento fi  fa  col  tripolo ,  e  con  una  canna ,  come  fi  difle  par- 
lando del  niello  .  Con  quefto  ragionamento  adunque  lafciat 
foddisfatto  quel  generolb  Re  del  defiderio,  che  aveva  d' in- 
tendere ,  come  folTe  fatta  la  detta  tazza  ,  e  mi  diftefi  a  par- 
lare di  quelle  minuzie  dell'  arte  con  Sua  Maeflà  ,  percioc- 
ché egli  grandemente  pigliava  diletto  d'  udir  ragionare  di 
limili  cole  ,  che  altrimenti  farebbe  flato  fconvenevole  te- 
diare così  nobili  orecchie  con  sì  umile  ragionamento  ,  il 
quale  ho  voluto  qui  porre  (comedi  fopra  dilli)  per  eflere 
di  nollro  propofito  .  Ora  verremo  a  trattare  dell'arte  dello 
fmahare . 

CAPITOLO  IV. 

'Dell'  arte  dello  fmahare  in  oro  ,  e  in  argento  > 
e  della  natura  dy  alcuni  j malti . 

COme  già  dicemmo  ,  in  Fiorenza  P  arte  dello  fmaltare 
è  grandemente  fiorita,  ed  in  tal  guifa,  che  gli  orefi- 
ci della  Fiandra,  e  della  Francia,  dov'  ella  è  molto 
in  ufo  ,  non  poco  acquiftarono  a'  loro  lavori  mediante  P  of- 
fervazioni  ,  che  elfi  fecero  fopra  P  opere  di  fmalto  de'  no- 
ftri  artefici ,  avendo  confiderato,  che  quello  era  certamen- 
te 
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te  il  vero  modo  di  fmaltare  -,  ma  perchè  tal  modo  era  non 
poco  difficile  da  confeguire,  vi  ebbe  di  quegli,  che  tenta- 
rono altra  maniera  più  facile  di  lavorar  detto  (malto ,  ed  in 
quella  con  grandiflìma  pratica  efercitandofi  ,  conduflero  infi- 
nite opere  ,  le  quali  meritarono  d'  efìer  molto  lodate  da 
quelli,  che  poco  efperti  erano  di  tal  arte.  Ma  venendo  noi 
a  parlare  del  vero  modo  di  fmaltare,  diciamo  primieramen- 
te, che  fi  dee  fare  una  piaftra  d'oro,  o  d' argento  alquanto 
groffetta,  e  condotta  in  quella  forma,  che  fi  dee  far  l'ope- 
ra ,  e  quella  fi  appicca  fopra  uno  ftucco  ,  che  fi  fa  di  pece 
greca,  e  matton  pefto,  fottilmente  incorporato  con  un  poco 
di  cera  ;  ma  fi  dee  avvertire  alla  ftagione  ,  in  che  altri  fi  ri- 
trova , imperocché  fe  farà  d'inverno  ,  vi  fi  ha  da  mettere  più 
cera, e  fe  di  ftate, ponga vifene  manco.  Appiccafi  poi  il  det- 
to ftucco  fopra  una  ftecca  o  grande,  o  piccola  ,  fecondo  la 
grandezza  del  lavoro  ;  indi  fi  piglia  la  detta  piaftra  Saldan- 
dola ,  e  dopo  che  fia  calda  ,  fi  appicca  fopra  la  detta  pe- 
ce, come  s'  è  detto  .  Ciò  fatto  fegnifi  un  profilo  con  un  pa- 
io di  felle  piccole,  il  qual  profilo  fia  manco  d'  una  cofta  di 
coltello,  e  poi  s' abbaflì  tutta  la  detta  piatirà  appunto ,  quan- 
to ha  da  eflere  la  grofiezza  dello  fmalto  con  molta  diligen- 
za •  Come  fi  farà  ridotta  la  piaftra  in  tal  termine  ,  difegnivifi 
tutto  quello,  che  fi  vuole  intagliare,  o  fiano  figure,  foglia- 
mi, o  animali,  e  tutto  s'intagli  col  bulino  ,  e  colle  ciappo- 
lette  con  diligenza  grande  .  Debbefi  fare  il  la  voro  di  badò 
rilievo  della  grofiezza  di  due  fogli  di  carta  ordinaria  ,  inta- 
gliato con  ferri  rottili ,  e  ma  Almamente  i  profili  ;  ma  eflendo 
figure  veftite  con  panni  ,  è  da  fapere  ,  che  i  panni  fottili 
moftrano  beniflimo  per  cagione  delle  fpefie  pieghe  ,  che  fi 
fa  in  elfi  .  Ben  è  di  grande  importanza  ,  e  vaghezza  fare  il 
lavoro  pieno  d'intagli,  pieghette, o  fiori,  i  quali  fi  fanno  fo- 
pra i  panni  grofli  ,  volendo  dimoftrare  un  dommafco  ;  per- 
ciocché quefta  diligenza  fi  fa,  perchè,  oltre  alla  vaghezza  , 
finito  che  fi  fia  di  fmaltare,  Io  fmalto  non  ifchizzi,  e  quan- 
to più  pulitamente  fi  farà  1'  intaglio,  tanto  più  bella  verrai* 
opera.  Ancora  fi  debbe  avvertire  di  non  toccare  l'opera  con 
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ì  cefelli  ,  e  col  martello  con  credenza  di  far  più  bello  H 
baffo  rilievo  ,  perchè  gli  (malti  o  non  s'  appiccano,  o  fanno 
brutta  la  fmaltatura .  Quando  s'intaglia, è  forza  di  fregar  l" 
intaglio  con  un  poco  di  carbone  di  falcio,  o  di  uocciuolo, 
ftrofinandolo  infieme  con  un  poco  di  fciliva  ,  acciocché  fi 
polla  meglio  fcorgere  quello,  che  V  uomo  intaglia ,  eflendo- 
chè  il  iuftro  ,  che  vi  fanno  que'  ferruzzi  ,  non  lalcerebbe 
veder  bene  1'  opera  ;  e  perchè  per  tal  cagione  la  dett*  ope- 
ra diviene  alquanto  unticcia  ,  e  lorda  ,  finito  che  fia  l'  inta- 
glio ,  fi  dee  bollire  in  una  cenerata  nel  modo ,  che  dicemmo 
farfi  ne*  lavori  di  niello.  Ma  prima  che  venghiamo  a  ragio- 
nare del  modo  dello  fmaltare  in  argento ,  e  in  oro,  ne'  qua- 
li modi  indifferentemente  fi  trovano  alcune  diverfità  per 
conto  della  ftagione  degli  fmalti  ,  ficcome  avviene  dello 
fmalto  roflb  trafparente  ,  che  non  fi  può  adoperare  a  fmal- 
tare in  argento»  perciocché  l'argento  noi  piglia , diremo  al- 
cuna cofa  fopra  gli  fmalti  particolarmente.  Era  in  ufo  quefi? 
arte  appretto  gli  antichi;  ma  per  quello  ,  che  s*  è  ito  per  di- 
verte oflervazioni  congetturando  ,  eflì  non  ebbero  cognizio- 
ne di  quella  forta  di  fmalto  roho  trafparente  ,  la  qual  forta 
di  fmalto  fu  ritrovata  da  un  orefice  ,  che  fi  dilettava  del- 
l' archimia,  il  quale  tentando  di  far  oro,  e  nella  fufione  de* 
fuoi  metalli  recandogli  nel  coreggiuolo  una  loppa  di  vetro 
rofla,  vaghifllma  vedendola  ,  fu  accompagnata  da  efTo  per 
mezzo  dell'  efperienza  con  gli  altri  fmalti  .  Quello  fmalto 
a  gran  ragione  è  tenuto  da  tutti  gli  orefici  per  lo  più  bel- 
lo ,  e  fi  domanda  fmalto  roggio  .  Ecci  un'  altra  forta  di 
fmalto  roflb  ,  il  quale  non  è  trafparente  ,  nè  di  bel  colore  , 
che  fi  adopera  in  full*  argento  ,  il  che  non  interviene  dello 
fmalto  roggio  (  come  lucemmo  di  fopra  )  che  per  molte 
efperienze  fatte  non  lo  riceve  .  Ma  il  roggio  pare  ,  che 
avendo  avuto  compagnia  con  altri  preziofi  metalli ,  mentre 
fi  cercava  di  ritrovar  l*  oro  ,  non  fia  dall'  oro  fdegnato  ,  e 
con  elio  volontieri  s'  accordi  .  Fannofi  gli  fmalti  di  tutti  i 
colori  ,  come  di  fotto  diremo  .  Ma  tornando  allo  fmaltare , 
diciamo,  che  lo  fmaltare  non  è  altro  ,  che  un  dipingere  ,  e 
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perciò  bi fogna  aver  preparato  i  fuoi  fmalti ,  e  quegli  pelli 
benilfimo,  la  qual  cofa  è  di  non  poca  importanza  ;  onde  di- 
cono comunemente  gli  orefici ,  (malto  lottile, e  niello  groflo. 
Peftafi  dunque  lo  fmalto  in  una  bacinella  di  forma  tonda  ,  e 
di  grandezza  d'  un  palmo,  e  quella  vuol  elTere  fabbricata  di 
acciaio  beniflìmo  temperato  ,  e  qui  dentro  pollo  lo  fmalto 
con  acqua  nettilfima  ,  fi  macina  con  un  martello  pure  di  ac- 
ciaio, di  ragionevole  grandezza,  fatto  apporta  .  Alcuni  vi 
fono  ,  che  hanno  avuto  in  coftume  di  pellargli  in  fulle  pie- 
tre di  porfido  ,  o  di  ferpentino  ,  e  vegli  pellano  afciutti  ; 
ma  fi  è  fperimentato  ,  che  il  modo  della  bacinetta  è  miglio- 
re ,  e  più  pulito  ,  e  le  dette  bacinette  fi  fanno  in  Milano  . 
Ora  com'  e'  fi  farà  pello  fottiliflìmamente  lo  fmalto ,  per  mezzo 
dell'  efperienza  ritroviamo  efier  meglio  fcolare  l'acqua,  do- 
ve fi  farà  peflo  ,  e  fubito  poi  mettere  il  detto  fmalto  in 
molle  in  tant* acqua  forte, quanta  ricuopra  appunto  lo  fmal- 
to ,  in  un  vafellino  di  vetro,  e  così  fi  lafci  Ilare  per  ifpazio 
di  un  ottavo  d'  ora.  Ciò  fatto,  piglinfi  i  detti  fmalti  ,  e  in 
un'  ampolletta  con  molt'  àcqua  chiara  ,  e  frefca  lavinfi  mol- 
to bene  ,  acciocché  non  vi  redi  alcuna  bruttura  ;  percioc- 
ché quell' acqua  forte,  che  abbiamo  detto  ,  lo  libera  da  ogni 
untume  ,  e  \*  acqua  frefca  lo  purga  dalla  terra  .  Lavati  che 
fieno  gli  fmalti  ,  ciafcuno  da  per  fe  debb'  eflere  pollo  in  un 
vafellino  di  vetro,  o  di  terra  invetriata  ,  e  fi  dee  proccura- 
re  di  tenerli  in  guifa  ,  che  1'  acqua  non  fi  rafciughi ,  perchè 
fubito  fi  guallerebbono ,  ponendovi  fu  del  tutto  acqua  nuo- 
va ,  e  però  bifogna  mantenere  quella,  in  cui  fono  polli .  Ora 
noti  diligentemente  l'orefice,  che  defidera,che  i  fuoi  fmal- 
ti vengano  belliffimi  .  Piglifi  un  pezzo  di  carta  nettiflìma  , 
e  quella  fi  maltichi  ,  o  lì  metta  in  molle  ,  e  dirompali  con 
un  martello,  e  ciò  fatto  lavili  bene,  acciocché  l'acqua n'efca; 
c  di  quella  fi  ha  da  fervire ,  come  fe  forte  una  fpugna ,  met- 
tendola di  mano  in  mano  fopra  gli  fmalti  ,  che  fi  pongono 
fopra  il  lavoro;  perciocché  quanto  più  afciutti  li  terranno, 
tanto  più  bella  diverrà  1'  opera  .  Non  voglio  Iafciare  indie- 
tro ancora  un  altro  avvertimento  ,  il  quale  importa  molto 
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allo  fmaltare  ,  ed  è  quello  .  Prima  che  V  orefice  fi  prepari 
a  fmaltare  V  opera ,  fi  dee  pigliare  una  piaftrecta  d'  oro  ,  o 
d*  argento  ,  e  fopra  erta  fi  debbono  porre  tutti  gli  fmalti  , 
che  fi  hanno  da  adoperare  ,  facendo  fopra  la  detta  piaftra 
tante  cavernelle  con  una  ciappola,  quanti  faranno  gli  fmalti; 
indi  fi  pefta  di  tutti  un  poco  per  farne  faggio,  che  ferve  a 
vedere  qua!  fia  più  ,  o  manco  facile  al  correre  ,  efièndo  ne- 
cellario  ,  che  tutti  gli  fmalti  corrano  a  un  tratto ,  perchè 
quando  1'  uno  foflè  tardo  ,  e  1'  altro  veloce  s*  impedirebbo- 
no  T  un  1*  altro  ,  e  nulla  fi  condurrebbe  a  perfezione  .  Per 
poter  meglio  adoperare  i  detti  fmalti,  fi  ufa  nell*  arte  uno 
linimento  detto  palettiere,  il  quale  fi  fa  di  piaftra  di  rame 
fottile,  e  fi  taglia  a  imitazione  delle  dita  della  mano,  le  qua- 
li fi  debbono  fare  in  numero  di  cinque  ,  o  fei  dita  al  più,  e 
larghe  quanto  un  dito  .  Dipoi  fi  fa  un  piombo  in  guifa  di 
pera  ,  e  il  fuo  picciuolo  ,  o  gambo  è  di  ferro  ,  e  perchè  a 
tutte  quelle  dita  di  rame  fi  fa  loro  un  buco  ,  perciò  fi  pon- 
gono 1'  uno  fopra  1'  altro  nel  picciuolo  della  detta  pera  ,  la 
quale  fi  tiene  innanzi  all'  opera  ,  che  fi  fa  ,  e  quelle  paletti- 
ne,  che  fon  fatte  in  guifa  di  dita,  volendole  poi  mettere  in 
opera ,  fi  aprono ,  e  fopra  elle  fi  pone  a  poco  a  poco  i  fuoi 
fmalti  fecondo  la  difcrezione,  e  pratica  •  Fatte  le  dette  di- 
ligenze, fi  potrà  cominciare  a  fmaltar  1'  opera  di  baflb  rilie- 
vo, tenendo  fempre  coperti  i  vafecti,dove  li  ferba  lo  fmal- 
to,  acciò  ftieno  ficuri  dalla  polvere  ,  ed  in  ciò  fi  dee  ufare 
quella  deftrezza,  che  farebbe  un  pittore,  volendo  dipignere 
che  (  come  s'  è  detto  )  lo  fmaltare  è  molto  limile  ,  perchè' 
gli  fmalti  fi  Iiquefanno,  come  i  colori:  quegli  fi  Iiquefanno 
coli*  olio  ,  e  coli'  acqua  ,  e  quelli  fi  Iiquefanno  col  fuoco. 
Piglinfi  adunque  con  una  palettina  di  rame  piccola  gli  fmal.' 
ti  ,  e  quegli  fi  diftendano  a  poco  a  poco  fottiliflìmamente* 
fopra  1'  opera ,  con  vaghezza  compartendo  la  varietà  deco- 
lori degli  fmalti,  perciocché  fene  trovano  di  color  verde 
incarnato  ,  rollò  ,  pagonazzo  ,  tanè  ,  azzurro  ,  bigio ,  cappa 
di  frati  ,  e  cavezza  di  moro  ,  che  così  è  il  nome  del  colore 
di  detto  fmalto  ;  a  quelli  s'  aggiugne  il  colore  dell'  acqua 
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marina  ,  il  quale  è  color  molto  bello  ,  e  fi  adopra  benilfimo 
in  oro  ,  e  in  argento  .  Non  connumero  fra  quelli  il  colore 
dello  fmalto  bianco  ,  e  turchino  ,  perciocché  quelli  non 
fi  pongono  fra  gli  fmalti  trafparenti  .  La  prima  volta  v  che 
s'  impone  lo  fmalto ,  fi  domanda  dar  la  prima  pelle,  la  qua- 
le fi  pone  fottilmente,  e  con  gran  diligenza  ;  perciocché  bi- 
fogna  proccurare  di  mettere  la  diverfità  de'  colori  nettimi 
inamente  ,  e  in  tal  guifa,  che  paiano  miniati,  e  non  che  un 
colore  fi  fparga  nell'altro  .  Condotto  che  fi  fia  il  lavoro  a 
perfezione,  fi  avrà  in  ordine  il  fornello  bene  accefo  di  car- 
boni dolci,  e  de'  fornelli  parlerò  altrove  ,  inoltrando  fra  le 
diverfe  forti ,  che  lene  fanno ,  qual  fia  la  migliore .  Debb'  ef- 
fere  il  detto  fuoco  a  proporzione  dell'  opera ,  che  vi  fi  pon 
dentro ,  e  com'  egli  fia  nella  fua  ftagione ,  fi  porrà  il  lavoro 
fopra  una  piaftra  di  ferro  ,  la  qual  piaftra  farà  tanto  più 
grande  del  lavoro,  che  v*  è  porto  fopra,  quanto  ella  fi  pof- 
fa  pigliare  colle  molle  ,  e  dopo  che  colle  dette  molle  fia 
prefa,fi  accollerà  alla  bocca  del  fornello,  tenendovela  tanto 
appreflb,  eh'  ella  comincia  pigliare  il  caldo  ,  indi  a  poco  a 
poco,  come  fi  vede  effere  ben  calda,  mettali  l'opera  dentro 
al  fornello  nel  mezzo, avendo  grandiflima  avvertenza,  come 
lo  fmalto  comincia  a  muovere,  di  non  lafciarlo  feorrere  af- 
fatto, ma  cavar  l'opera  fuori  del  fornello ,  e  trattenerla  a  po- 
co a  poco,  acciocché  ella  non  fi  freddi  a  un  tratto  .  Come 
fia  poi  ben  freddo  lo  fmalto  ,  diali  la  feconda  pelle  al  lavoro 
in  quella  guifa ,  che  fi  fece  la  prima  ,  della  quale  s'  è  det- 
to, e  poi  fi  rimetta  nel  fornello  ,  ma  diafegli  alquanto  più 
fuoco     e  di  nuovo  fi  tiri  fuora  nel  modo  detto  di  fopra  ; 
e  vedendo,  che  il  lavoro  abbia  di  bifogno  &'  efler  caricato 
di  più  fmalto  in  qualche  eternità  delle  fue  parti  ,  a  ciò  fi 
deefupplire  con diferezione,  la  quale,  come  abbiamo  detto, 
è  difficile  a  eflere  infegnata.  Avvertifcafi  a  far  fuoco  frefeo 
a,ll' opere ,  cioè  che  il  fornello  fi  rinnuovi  di  carboni,  ed  al- 
lora ,  che  fieno  accefi  nella  loro  ftagione ,  fi  dia  al  lavoro  tir 
diramente  un  buon  fuoco  t  però  tale  quale  comporta  lo 
fmalto,  e  V  oro.  Dipoi  tratto  fuora  del  fornello  con  gran- 
dini- 
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diffima  preftezza,  facciagli  vento  con  un  manticetto  un  gar- 
zone ,  finché  con  quel  vento  fi  freddi  ,  e  quefto  fi  fa  folo 
dove  interviene  lo  fmalto  roggio  ;  perciocché  egli  ha  in  fe 
quefta  proprietà ,  che  fentendo  il  fuoco  ultimo ,  oltra  il  cor- 
rere ,  come  gli  altri  fmalti  ,  di  roffo  divien  giallo  ,  e  tanto 
giallo ,  che  egli  non  fi  dilcerne  dall'  oro  ,  il  qual  effetto  da- 
gli orefici  fi  domanda  aprire  •  Però,  com'  egli  farà  freddo, 
fi  dee  colle  molle  pigliare  ,  e  rimettere  nel  fornello  con 
fuoco  molto  debole,  al  contrario  del  fecondo  ,  perciocché 
vuol  efler  gagliardo;  e  quivi  fi  vedrà  a  poco  a  poco  ritor- 
nar rofTo,  ed  allora  fi  debbe  por  cura  ,  fe  egli  avrà  quel  co- 
lore, che  fi  defidera ,  di  trarlo  pretto  dal  fuoco,  e  col  det- 
to manticetto  freddarlo,  perchè  il  troppo  fuoco  gli  dareb- 
be tanto  colore,  che  diventerebbe  quafi  nero.  Ciò  fatto,  ab- 
bianfi  apparecchiate  di  quelle  pietre  fra  {linei  le ,  come  di  fo- 
pra  dicemmo, e  con  quelle  fi  aflottigli  tanto  lo  fmalto, quan- 
to fi  vegga  a  baftanza  trafparente  ,  e  che  moftri  bene  ;  indi 
fi  finifca  di  pulire  col  tripolo  •  Quefto  modo  di  fmaltare  fi 
domanda  pulire  amano  , ed  è  il  più  ficuro,  e  '1  più  bello.  L'al- 
tro modo  di  pulire  fi  confeguifce  così;  perciocché  effendofi 
fcoperto  lo  fmalto  colle  dette  pietre,  e  afibttigliato ,  e  la- 
vato molto  bene  con  acqua  frefca  ,  ficchè  egli  fia  benifiimo 
netto,  fi  rimette  in  fullapiaftra  di  ferro,  e  avendo  a  ordine 
il  fornello  con  nuovo  fuoco  ,  mefiolo  a  poco  a  poco  den- 
tro ,  perchè  non  pigli  il  caldo  a  un  tratto  ,  come  fia  ben 
caldo  fi  lalcia  il  lavoro  nel  fornello  ,  fin  tanto  che  fi  veda 
fcorrere  tutti  gli  fmalti ,  e  diventar  palidifiimi.  Così  in  que- 
fta maniera  fi  fa  il  fecondo  pulimento  degli  fmalti,  il  quale 
fi  confeguifce  piùprefto,  che '1  primo;  ma  perchè  tutti  gli 
fmalti  per  natura  ritirano,  e  riftringono , e  chi  più, e  chi  man- 
co ritira ,  perciò  in  quefto  modo  l'opera  vien  manco  unita, 
che  quand'  ella  fi  pulifce  nel  primo  modo  detto  a  mano.  Av. 
vertifcafi  ancora  ,  che  dove  non  è  fmalto  roggio  (  perchè 
come  ho  detto, non  s'adopera  full' argento )  quando  fi  ca- 
va il  lavoro  del  fornello  ,  fi  debbe  cavare  a  poco  a  poco  > 
e  con  tal  lentezza,  che  gli  fmalti  fi  freddino  da  per  loro,  e 
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non  con  violenza  ,  come  fi  fa,  quando  fra  elfi  è  Io  fmalto 
roggio.  Ufafi  ancora  di  fmaltare  pendenti,  ed  altri  diverfi 
lavori  ,  ne'  quali  noti  s*  adopera  la  pietra  fraflìnella  ,*  per- 
ciocché v'  interviene  talora  fmaltare  alcune  cofe  di  rilie- 
vo ,  come  fono  frutti  ,  foglie,  animalucci  ,  mafcherette,  e 
limili  ,  le  quali  lì  fmaltano  con  gli  fmalti  fottiliffimamente 
pelli  ,  e  lavati .  Ma  perchè  nel  porre  gli  fmalti  fopra  tali 
cofette  di  rilievo  ,  concimandoli  affai  tempo  ,  gli.  fmalti  li 
rafciugano  tanto*,  che  fi  feccano  ,  laonde  nel  voltare  il  la- 
voro cafcano  a  terra  ;  perciò  volendo  riparare  a  tal  difor- 
dine,fi  dee  pigliare  delle  granella  di  pera,  cioè  di  quei  fe- 
mi  ,  che  fono  nelle  pere  ,  di  quelli  fcegliendo  i  non  vani  , 
i  quali  fi  mettono  in  molle  in  un  vafetto  di  vetro  con  poca 
acqua  ,  e  volendo  fmaltare  la  mattina ,  batta  ponergli  la  fe- 
ra .  Dipoi  cominciando  a  fmaltare,  avendo  meno  gli  fmalti 
fopra  il  palettiere  ,  prima  che  fi  comincino  a  por  gli  fmalti 
full'  opera,  fi  dee  pigliare  una  fola  gocciola  di  queir  acqua 
di  feme  di  pere,  e  fopra  ciafcuno  degli  fmalti,  che  fono  fui 
palettiere,  fene  dee  porre  una  gocciola ,  e  poi  cominciare  a 
imporgli  fulP  opera,  eflendochè  quell'acqua  di  feme  fa  una 
certa  colla  ,  la  quale  tiene  sì  ,  che  gli  fmalti  non  cafcano  , 
uè  altra  forte  di  colla  farebbe  un  tale  effetto  -  Nei  ri- 
manente poi  fi  dee  ufare  i  modi,  e  le  diligenze ,  che  altrove 
fi  è  detto,  non  vi  eflèndo  di  più  di  quello,  che  s'  è  ragio- 
nato,altre  differenze  da  oflèrvarfi  ,  volendo  fmaltare  in  oro, 
o  in  argento  •  Ma  prima  che  ponghiamo  fine  al  noflro  ra- 
gionamento ,  quìi  farà  no  Uro  luogo  di  far  menzione  ancora 
di  Caradofiò  Milanefe  ,  il  quale  valfe  all'ai  in  dett*  arte  di 
fmaltare,  per  non  defraudare  gli  artefici  foreftieri,  e  che  fu- 
rono eccellenti  al  pari  di  quelli  della  mia  patria  ,  de'  quali 
feci  da  principio  menzione,  delle  Iodi  ,  che  loro  fi  conven- 
gono ;  ma  perchè  poco  di  fotto  con  migliore  occafione  fi 
debbe  ragionare  delle  fue  opere  ,  perciò  trapaleremo  ad 
efpedirci  di  altre  arti  fottopofte  all'  oreficeria  ,  ficcome  è 
quella  del  lavorar  di  cefello  . 


CA- 
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De/i*  arte  del  cefellare,  del  rammarginare ,  faldare , 
arrenare  ,  camofciare  ,  brunire ,  [graffiare , 
e  colorire  i  lavori  di  pia/Ira  a"  oro , 
e  d1  argento . 


Utto  quello ,  che  fra  gli  orefici  fi  domanda  lavorare 


di  minuteria, fi  conduce  col  cefello,  le  quali  minu- 


*H*  Carie  fono  anella,  pendenti,  maniglie,  e  certe  meda- 
glie di  piaftra  d'  oro  fottilifiìmo  per  portare  nelle  berrette, 
e  ne'  capelli,,  nelle  quali  medaglie  fi  fanno  figurine  di  baffo, 
di  mezzo, e  di  tutto  rilievo .  In  quell'arte,  fra  quanti  ore- 
fici fono  da  me  ftati  conofciuti,  niuno  [per  mio  parere]  ha 
fopravanzato  Caradofio  da  Milano,  del  quale  pur  ora  abbia- 
mo fatta  menzione*  perciocché  ne' tempi  di  Lione,  d'Adria- 
no ,  e  di  Clemente  Papi  fece  opere  molt'  eccellenti  .  Era 
quello  valente  artefice  ,  oltra  la  fua  virtù,  ornato  di  una 
fingolar  bontà  ,  e  piacevolezza;  ma  perchè  egli,  ponendo 
grande  ftudio  ,  e  diligenza  nelle  fue  opere  ,  non  mai  così 
pretto  finiva  i  lavori  ,  come  quelli ,  che  del  fuo  artifizio  fi 
ferv ivano,  avrebbono  defiderato,  concioffiachè  egli,  come 
amorevole  dell'  arte  ,  e  bramofo  di  gloria  ,  vedeva  ciò  non 
poterfi  acquiftare  con  far  gran  numero  d*  opere  ,  e  che 
diffidi  cofa  era  congiugnere  colla  preflezza  la  perfezio- 
ne/ per  quello  fuo  virtuofo  coftume  s*  acquiftò  il  fopran- 
nome  di  Caradoflò  ;  perciocché  avendo  egli  lungo  tempo 
trattenuto  un  Signore  Spagnuolo  ,  a  cui  doveva  finire  una 
medaglia  ,  fattolo  un  giorno  il  detto  Signore  dinanzi  a  fe 
chiamare ,  tutto  irato  gli  diffe  :  Setwor  caraduoffo  ,  porque  no» 
me  acabaìs  mi  medalìia  ì  la  qual  parola  di  Caradofio  più  vol- 
te replicata  da  quel  Signore  ,  e  tenuta  a  mente  da  lui  ,  tor- 
nato che  egli  fu  a  bottega,  e  per  piacevol  modo  raccontan- 
do il  feguito  a* fuoi  garzoni,  volle,  che  per  Caradofio  fem- 
pre  lo  nominaflèro;  ma  divolgandofi  il  fopranome»  ed  eden- 
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dogli  detto  la  forza  delle  parole  Spagnuole  ,  il  lignificato 
delle  quali  beniflìmo  quadrava  a  un  certo  Tuo  vifo  Ifopico, 
che  egli  aveva,  moftrò  poi  Tempre  di  adirar  fi ,  quando  altri 
per  lo  fuo  vero  nome  non  lo  chiamafle  .  Ora  tornando  do- 
po quella  piacevole  digreflìone  al  propofito  noftro  ,  dicia- 
mo eflèrci  due  modi  di  lavorare  di  cefello  ,  uno  difficile, 
e  P  altro  più  facile.  Il  qual  modo  difficile  in  que'  tempi  era 
feguitato  daCaradoflb,  e  però  di  tutti  dueènoftra  intenzio- 
ne di  parlare,  e  prima  del  più  difficile  tenuto  dal  detto  Ci- 
radoflò. 

Ufava  quello  induflriofo  artefice  di  far  primieramente  un 
modelletto  di  cera  appunto  della  grandezza  dell'opera ,  che 
egli  intendeva  di  condurre  ,  lavorato  con  grandiflìma  dili- 
genza; dipoi  prefo  il  modello,  e  riempiendo  di  terra  i  fot- 
tofquadri  ,  lo  forniva  ,  e  gettava  di  bronzo  di  ragionevole 
grandezza.  Ciò  fatto ,  tirava  una  piatirà  d'oro,  nel  mezzo  al- 
quanto^ grofietta  ,  non  tanto  però  che  facilmente  egli  a  fua 
volontà  non  ì*  averte  potuta  piegare  ,  e  quella  faceva  due 
colle  di  coltello  più  grande  del  fuo  modelletto  .  Avendola 
poi  ricotta,  e  tirata  alquanto  colmetta,  la  metteva  fopra  il 
detto  modello  di  bronzo  ,  e  prima  con  certi  cefelletti  fatti 
di  fcopa  ,  o  di  corniolo  ,  appoco  appoco  cominciava  a  far 
pigliar  forma  alle  figurine  del  modello  ;  e  perchè  bifogna 
aver  avvertenza  ,  che  Y  oro  non  fi  vada  rompendo  ,  egli 
con  grandiflìma  deftrezza  dava  con  i  cefelìi  quando  di  le- 
gno, quando  di  ferro  ,  ora  da  ritto  ,  ora  da  rovefcio  della 
piaftra  ,  proccurando  fempre,  che  I*  oro  della  detta  piaftra 
divenifìe  uguale,  perciocché  fe  egli  folte  più  groflb  in  un 
luogo,  che  in  un  altro ,  difficilmente  fitirerebbono  quell'ope- 
re a  bella  fine.  Quelle  diligenze  in  Caradoflò  erano  efquifi- 
tifììme  ,  eflèndochè  io  non  ho  mai  conofciuto  uomo ,  che 
meglio  di  elfo  tiralTè  le  dette  piatire  d'  oro  ,  nè  più  eguali  . 
Avendo  egli  poi  condotto  la  medaglia  a  quell'  altezza  di 
rilievo  ,  che  voleva  ,  che  eli'  averle  ,  allora  cominciava  a 
flringere  1'  oro  con  grande  avvertenza  fra  le  gambe  ,  fra  le 
braccia ,  e  dietro  alle  tede  delle  figurine  della  fua  medaglia, 
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e  congiunte  che  egli  I'  aveva  beniflìmo  infieme  ,  e  che  i 
pezzi  dell'  oro  fi  toccavano  ,  egli  tagliava  tutti  que'  cam- 
pi, che  retta  vano  fotto  le  gambe,  le  braccia,  ed  altre  par- 
ti delle  dette  figure,  pulitamente  foprapponendole ,  e  cosi 
faceva  a  tutte  P  altre  parti,  che  erano  feparate  dal  campo  . 
Com'  egli  aveva  a  tal  termine  condotto  il  Tuo  lavoro  ,  il 
quale  faceva  di  bonifiìmo  oro ,  e  che  folle  oro  di  ventidue 
carati  almeno,  perciocché  eflendo  troppo  vicino  a  ventitré 
carati  ,  farebbe  un  poco  dolce  da  lavorare  ,  e  fe  egli  fof- 
fe  meno  di  ventidue  ,  e  mezzo  ,  farebbe  alquanto  duro  , 
e  pericolofo  al  faldare  ,  cominciava  a  faldare  detto  lavo- 
ro col  primo  modo  di  faldare,  che  fi  domanda  faldare  a  ca- 
lore, il  quale  fi  fa  così  .  Pigliali  un  poco  di  verderame  dal 
fuo  pane  vergine  ,  perchè  non  vuol  efiere  fiato  adoperato 
ad  altro,  e  di  quello ,  volendo  faldar  limili  opere,  fe  ne  pi- 
glia quanto  una  noce  noftrale  fenza  il  mallo ,  e  con  quello  fi 
mefcola  la  feda  parte  di  fale  armoniaco ,  e  altrettanta  bora- 
ce, e  ogni  cofa  , eflendo  macinata  infieme,  dipoi  fi  liquefa  in 
uno  fcodellino  invetriato  con  un  poco  d'  acqua  pura  be- 
niflimo  netta.  E  della  detta  compofizione  di  verderame  ma- 
cinato ,  allorché  ella  era  diventata  liquida  come  un  co- 
lore da  dipignere  ,  con  un  picciolo  fufcelletto  pigliando- 
ne Caradoflo  ,  la  diftendeva  alquanto  grofletta  fopra  quel- 
le giunture,  che  dicemmo  ,  che  venivano  fralle  braccia,  ed 
altre  membra  delle  figurette  della  medaglia,  e  fopra  il  det- 
to verderame  poneva  col  fuo  boraciere  un  poco  di  borace 
beniflimo  macinata .  Indi  facendo  accendere  il  fuoco  di  car- 
boni frefchi  ,  e  non  più  flati  accefi  altra  volta  ,  poneva  L* 
opera  nel  fuoco  ,  acconciando  i  detti  carboni  colle  lor  tede 
per  ordine,  quelle  volgendo  verfo  dov'egli  voleva  faldare, 
perchè  dette  tefte  fofBano  ,  e  refpirano  alquanto  .  Ciò  fatto 
adattava  fopra  l*  opera  alcuni  carboni  in  guifa  d*  una  gra- 
ticoletta  ,  proccurando  però ,  che  i  carboni  non  toccaflèro 
l'opera, e  ftava  avvertito,  mentrechè  egli  tefleva  detti  car- 
boni. Quando  l'  opera  fofle  diventata  del  color  del  fuoco, 
ciò  vedendo,  cominciava  deliramente  col  raanticetto  a  fof- 

F  fiar 


4*  TR  A  TTA  TO 

fiar  nella  dett'  opera ,  e  in  tal  guifa,  che  le  fiamme  fi  ripiega- 
vano tutte  fui  Tuo  lavoro  ;  perciocché  fé  H  vento  foflè  trop- 
po gagliardo,  le  fiamme  s'aprirebbono ,  e  anderebbono  fuo- 
ra  ,  e  fi  porterebbe  pericolo  ,  che  V  opera  non  fi  ftruggef- 
fe,  e  guaftaflè;  e  perciò  egli  colla  fopraddetta  diligenza  go- 
vernandoli, come  cominciava  a  veder  lampeggiare,  e  muo- 
vere la  prima  pelle  dell'  oro  ,  prettamente  con  una  fetolina 
infufa  in  un  poco  d'acqua  fpruzzava  fopra  il  detto  lavoro, 
e  in  tal  guifa  veniva  rammarginata  1'  opera  beniftimo  fenza 
faldatura.  Dopo  che  egli  aveva  quella  prima  volta  faldato 
il  lavoro  a  calore  ,  ovvero  rammargìnato(  effendochè  quefto 
modo  non  fi  domanda  faldare,  ma  è  un  ridurre  tutta  l'ope- 
ra d'  un  pezzo  ,  perchè  tanta  è  la  virtù  del  verderame  ac- 
compagnato col  fale  armoniaco  ,  e  colla  borace ,  che  poflò- 
no  muovere  (blamente  la  pelle  dell'  oro  ;  laonde  con  quella 
fteiTa  pellolina  fi  rammargina  efs*  oro  in  tal  guifa,  che  egli 
egualmente  vienfodo,e  intero  )  avendo, dico,  ciò  fatto  Cara- 
doflò,  poneva  la  fua  opera  in  aceto  fortiffimo  bianco  ,  metten- 
do in  eflb  un  poco  di  fale  ,  e  cosi  ve  la  lafciava  ftar  dentro 
per  una  notte  intera  ,  il  qual  effetto  fa  ,  che  la  mattina  ella 
fi  trova  bianchita,  e  netta  dalla  borace;  allora  pigliava  del- 
lo ftucco  ,  e  riempieva  V  opera  tutta  per  poter  lavorarla 
col  cefello  ,  il  quale  ftucco  fi  fa  di  pece  greca  mefcolata 
con  un  poco  di  cera  gialla  ,  e  con  mattone  beniffimo  pefto, 
«  quefto  è  il  vero  ftucco,  col  quale  fi  riempiono  le  medaglie, 
o  altre  fimili  cofe,che  fi  hanno  da  lavorare  di  cefello.  Fat- 
te le  dette  diligenze,  cominciava  a  cefellare  l'opera,  aven- 
do prima  preparato  i  fuoi  ce  felli  »  i  quali  cominciando  da 
certa  groflèzza  andavano  fempre  diminuendo  ;  laonde  per 
cotal  via  de'  grofii  ,  de*  mezzani ,  e  de*  piccoli  ne  veniva  ad 
avere  >  Quefti  cefelli  fi  fanno  fenza  taglio  veruno  ,  perchè 
hanno  a  fervire  per  infragnere  folamente,e  non  per  levare* 
ma  io  non  voglio  altro  diredi  cofa  così  nota,  bene  avverti* 
fco  il  lettore ,  che  eflèndo  di  necefiità,  che  nel  lavorar  Pope- 
re  Tempre  vi  nafca  qualche  picciolo  buco  ,  o  ftianto  ,  che 
erciò  quefti  non  fi  debbono  faldate  ,  o  rammarginare  nel 
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nuodo ,  che  di  fopra  dicemmo  col  verderame ,  ma  colla  fal- 
dattura  ,  la  quale  così  £\  dee  fare  .  Piglili  fei  carati  d'  oro 
fime ,  e  un  carato ,  e  mezzo  tra  rame ,  e  argento  fine  ,  e  do- 
po» che  fi  farà  fonduto  1'  oro  ,  vi  fi  debbe  aggi  ugnare  l'  ar- 
gento,  e  il  rame  fopraddetto,  la  qual  faldatura  ,  e  compofi- 
zi<one  di  rame  ,  e  d'argento  fra  gli  orefici  è  chiamata  lega. 
Con  quella  adunque  fi  dee  faldare  i  detti  buchi,  o  rotture, 
che  fi  fanno  nel  lavorare  ,  e  ogni  volta  che  fi  ha  da  falda- 
re  ,  è  neceflario  mettere  fopra  la  faldatura  fatta  un  poco  del- 
la detta  lega  ,  acciocché  V  ultima  faldatura  ,  con  che  fi  è 
fa  Idato ,  non  abbia  ad  aver  caufa  di  far  ricorrere  le  prime 
faldature  ;  ed  eflendo  faldati  alcuni  pezzi  ,  o  altre  cofette 
dell'opera  ,  di  nuovo  fi  ponga  il  lavoro  fopra  Io  ftucco  ,  e 
fi  ricelèlli  con  diligenza  ,  e  pazienza  ,  finché  fi  conduca  a 
perfezione  .  E  quefto  è  tutto  il  modo,  che  teneva  Caradof- 
fo'  nel  cefellare  ,  il  quale  liberamente  confeflo  d'  avere  im- 
parato da  lui  ,  nè  me  ne  fdegno  ,  anzi  grato  ,  e  conofcenre 
del  continovo  gliene  rendo  lode,  e  grazie  infinite;  percioc- 
ché niun  vizio  vi  ha  maggiore  ,  che  quello  dell'  ingratitu- 
diine  ,  non  volendo  in  ciò  aflbmigliarmi  a  molti  ,  che  non 
prima  hanno  ricevuto  benefizio  ,  che  in  cambio  di  fentirne 
obbligo  ai  beneficatore  ,proccurano  d'oltraggiarlo  ,  o  mali- 
gnamente opprimerlo  ;  ed  avvengachè  io  voglia  di  prefente 
moftrare  un  altro  modo  di  cefellare  di  quefto  più  facile,  e 
alcune  mie  particolari  olTervazioni  non  ufate  da  Caradoflò, 
non  perciò  è  mio  intendimento  d'  ofcurare  per  cotal  modo 
la  fua  fama,  eflendochè  io  ,  come  ho  detto  ,  dimolte  ofler- 
vazioni  fatte  da  me  nella  dett'  arte  da  lui  propriamente  ri- 
conofco-,  ma  come  avviene,  che  facilmente  s'aggiugne  alle 
cofe  fatte  ,  così  di  alcune  cofe  intorno  a  queft'  arte  inter- 
verrà. Dico  adunque  ,  che  dopo  che  fi  farà  fatto  il  model- 
lo di  cera ,  e  rifoluta  la  fua  invenzione  ,  prefa  la  piaftra  del- 
l' oro  nel  modo  fopraddetto  ,  cioè  fottile  dagp  inlati ,  ed  al- 
quanto grotta  nel  mezzo,  pian  piano  con  i  cefelli  grofli  fi 
debbe  cominciare  a  darle  da  rovefcio,  facendo  gonfiare  un 
poco  di  bozza  ,  fecondochè  dimoftra  P  ordine  del  modello  ; 
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laonde  così  facendo  non  occorrerà  adoperare  il  bronzo,  co- 
me ufava  fare  Caradoflo  ,  concioflìachè,  innanzi  che  fi  fia 
gettata  la  medaglia  di  bronzo  ,  fi  farà  tirata  1'  opera  molto 
bene  avanti  ,  ed  inoltre  per  quel  poco  d'  imbrattamento, 
che  fa  il  bronzo  all'  oro  ,  non  l'arai  corretto  ogni  volta, 
che  fi  debbe  ricuocere  la  medaglia,  ad  arrenarla  colla  renella 
di  vetro  ,  la  qual  renella  è  molto  a  propoli to  ,  e  neceflaria  , 
.  perciocché  ella  leva  tutti  i  cattivi  fummi,  che  piglia  l'  oro 
dal  bronzo.  Governandoli  1* artefice  adunque  per  cotal  mo- 
do, verrà  a  sfuggire  gì'  impedimenti  detti  ,  e  fubito  potrà 
ricuocere  il  lavoro  fenza  arrenarlo  mai  ;  e  perchè  qui  mi 
s'  apprefentano  alcune  opere  ,  che  io  feci  lavorate  nel  det- 
to modo  ,  non  voglio  a  me  medefimo  oneftamente  mancare, 
mentrechè  facendo  di  effe  menzione  ,  e  brevemente  dimo- 
iando il  modo,  che  io  tenni  in  condurle, verrò  (per  quel- 
lo ,  che  io  mi  fo  a  credere  )  più  chiaramente  a  dimoftrare 
1'  intenzione  mia  al  lettore  con  tali  evidenze  .  Occorfemidi 
fare  a  Girolamo  Marretta  gentiluomo  Senefe  una  medaglia 
à*  oro,  nella  quale  vi  adattai  un  Ercole  ,  che  faceva  fa  fa- 
tica del  leone,  sbarrandogli  la  bocca,  le  quali  figurine  furo- 
no fatte  da  me  di  tutto  rilievo  ,  e  tanto  fpiccate  ,  che  ap- 
pena i  capi  fi  vedevano  accollati  al  piano  ,  così  erano  V  ap- 
piccature piccole  .  Quello  lavoro  fu  condotto  fenza  far 
prima  la  medaglia  di  bronzo  ,  ma  tenni  il  modo  fopraddet- 
to ,  dando  ora  dal  ritto  ,  ed  ora  dal  rovefcio  della  piafira  , 
tanto  che  io  lo  tirai  a  fine  con  una  pazienza,  e  con  uno  Au- 
dio tale  ,  che  egli  meritò  (  e  quello  è  da  me  detto  con  gran- 
diffìma  ambizione)  che  il  grandifiimo  Michelagnolo  Buonar- 
roti fi  degnaflè  di  venire  infino  nella  ftanza ,  dov*  io  lavora- 
va, a  vederlo,  come  fanno  dimolti  virtuofi  artefici  ,  che  vi 
fi  ritrovarono  ,  il  che  occorfe  nell'  anno  mdxxviii.  in  Fio- 
renza .  Il  qual  lavoro  veduto  da  sì  maravigliofo  uomo  fu 
lodato  con  quelle  proprie  parole  [  perciocché  io  non  vo- 
glio di  efle  far  mercanzia ,  o  onorarmi,  come  molti  artefici 
con  isfrenata  ambizione  coftumano  di  fare  ,  adattando  ad 
ogni  loro  ragionamento  fentenze  ,  che  egli  diceflè  fopra  le 

loro 


T   R   I  M   O.  45 


loro  opere  »  cflendochè  io  ho  fatto  Tempre  più  profetane 
dv  edere,  che  di  parere]  dico  adunque,  che  avendo  egli  con 
occhio  diligente,  oflervato  i  contorni,  i  mufcoletti ,  e  I'at- 
ricudini  di  quelle  figurine  ,  dine  :  Se  quefi'  opera  piccola  finita 
con  quello  studio,  e  bellezza,  che  io  veggo,  fu/fi  condotta  in  forma 
grande  di  marmo ,  o  di  bronzo  ,  egli  fi  vedrebbe  una  maraviglio/a 
opera  ,  e  per  mio  parere  non  credo,  che  quegli  orefici  antichi  ove- 
%  ei)bono  potuto  con  più  eccellenza  condurre  i  loro  lavori ,  che  quejìo  fi 
fio.  condotto .  Le  quali  parole  cotanto  m'infiammarono  a  ope- 
rare, che  io  mi  diipofi  di  fare  delle  figure  grandi  ,  e  tanto 
più,  quanto  mi  fu  detto  dopo  ,  che  Michelagnolo  s'  era  la- 
feiato  intendere  così,  dicendo  ,  che  uno,  che  conducete  con 
tal  perfezione  un'  opera  piccola  ,  non  l!  avrebbe  condotta 
poi  così  grande  .  Laonde  ,  non  per  contrappormi  all'  oppe- 
nione  di  tant'  uomo  ,  ma  per  avanzare  con  iftudio  ,  e  pra- 
tica quegP  impedimenti ,  che  m*  a  velièro  potuto  nello  fcol- 
pire  ,  o  gettar  di  bronzo  figure  grandi  non  lafciar  confe- 
guire  la  vera  ,  e  lodata  maniera  ,  che  in  dette  arti  fi  ricer- 
ca ,  mi  poli  a  fcolpire ,  e  far  opere  grandi  di  marmo  ,  e  di 
bronzo,  come  diremo  a  fuo  luogo.  Ma  per  tornare,  donde 

10  m'era  partito,  avendo  veduto  Federigo  Ginori  gentiluo- 
mo Fiorentino  ,  e  grandiflimo  amatore  de'  virtuofi  la  detta 
medaglia  ,  volle  ,  che  io  gliene  facefle  una  ancora  a  lui  ,  e 
perchè  egli  aveva  animo  veramente  nobile,  avendo  colloca- 
to il  fuo  amore  in  una  Signora  d'  altiflìmo  grado  ,  efpreffe 

11  fuo  parcicolar  pernierò  coh  un  Atlante  ,  che  fofteneva  il 
Cielo,  fecondo  che  figurano  i  poeti,  dando  fpirito  alla  det- 
ta invenzione  con  quello  motto ;svmmatvlisse  iv vat. 
Il  che  avendo  io  intefo.  mi  pofi  con  grand'  amore  a  fervir- 
lo ,  tenendo  quello  modo  .  Prima  feci  il  modelletto  grande- 
mente ftudiandolo, dipoi  mi  rifolvei  di  fare  la  medaglia  ,  che 
avelie  il  campo  di  lapislazzoli ,  ed  il  cielo  ,  che  fi  finge  tene- 
re addotto  Atlante  (  il  quale  Atlante  io  aveva  di  già  lavorato 
con  cera  bianca)  feci  di  criftallo, intagliandovi  con  bel  dife- 
gno  dentro  il  zodiaco,  ed  altre  immagini  di  ftelle  .  Ciò  fat- 
to preparai  una  piaftra  d'  oro  ,  ed  a  poco  a  poco  comin- 
ciai 
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ciai  a  rilevar  con  gran  pazienza  la  figurina  dell*  Atlante  , 
tenendo  un  tafsettino  tondo  dinanzi ,  fopra  il  quale  lavoran- 
do di  mano  in  mano , tirava  l'oro  del  campo  con  un  piccio- 
lo martellino  ,  mettendo  il  dett'  oro  nelle  braccia  ,  e  nelle 
gambe  della  detta  figura,  per  rendere  eguali  tutte  le  grof- 
fezze.  Così  conduflì  infino  prefso  alla  fine  la  detta  figura  in 
tal  guifa  lavorandola  ;  il  qual  modo  di  lavorare  li  domanda 
lavorare  in  tondo  ,  perciocché  il  detto  lavoro  non  aveva 
fotto  il  Tuo  campo  ,  come  quando  fi  mette  I*  opera  iti  pece, 
cioè  ne'  fopraddetti  ftucchi  .  Come  io  l*  ebbi  ridotta  a  tal 
termine, io  V  empiei  di  ftucco,  o  pece,  che  dire  la  voglia- 
mo ,  e  per  via  di  cefelli  la  conduflì  alla  fine  ;  dipoi  appoco 
appoco  1'  andai  (piccando  dal  fuo  campo  d'  oro ,  il  cual  ef- 
fetto è  molto  difficile  ad  efprimere  con  parole, pure  col  mi- 
glior modo  ,  che  fia  poflìbile,m'  ingegnerò  di  andarlo  dimo- 
ftrando  .  Noi  dicemmo,  in  che  maniera  fi  congiungeva  le 
braccia  ,  e  le  gambe  delle  figure  ,  lafciandole  appiccate  al 
campo  cT  oro  della  medaglia  ;  ma  in  queft'  altro  modo  di 
lavorare  le  figure  fi  hanno  da  fpiccare  dal  detto  campo  d* 
oro  ;  laonde  debbe  l*  artefice  con  un  martellino  picciolo, 
lavorando  fopra  quel  tafselletto,  o  ancudinuzza,  che  di  fo- 
pra dicemmo  ,  colla  penna  del  detto  martellino  ,  dar  pian 
piano  nella  piaftra  d'  oro,  che  s'  avrà  dinanzi,  e  con  un  po- 
co d*  atto  di  mano  fpignerlo  indentro,  e  in  parte  con  i  ce- 
fellini ,  tanto  che  la  figura  venga  alquanto  gonfiata  fopra  il 
campo  .  Ma  quando  s*  avrà  da  lafciare  la  figura  frpra  il 
campo  d*  oro  fpiccata,  non  bifogna  mai,  eh* ella  venga  gon- 
fiata ,  e  perciò  fi  debbe  aver  cura  ,  che  il  campo  di  detta 
figura  nonefea  del  fuo  diritto  ,dove  in  quefto  prefente  mo- 
do, che  ora  diciamo  ,  non  c*  avendo  a  fervire  del  detto  cam- 
po, fi  debbe  far  gonfiare,  e  fi  ha  da  ftorcere  in  que*  luoghi, 
dove  il  bifogno  ti  moftra  .  Poiché  fi  vf drà  reftare  oro  ab- 
baftanza  per  poter  congiugnere  le  fchiene  della  figiretta, 
allora  ella  fi  ha  da  fpiccare  dal  retante  del  campo,  e  con 
queir  oro,  che  fi  farà  lafciato  alla  detta  figura,  pian  piano 
congiugnendolo  fi  dovrà  faldate  ,  e  dargli  V  ultimi  pelle, 
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e  fine  fenza  mettere  il  lavoro  più  nello  ftucco  ,  perchè  di 
ragione,  eflendofi  l'artefice  con  diligenza  governato,  non  vi 
dovrà  nella  fua  opera  reftare  alcun  luogo  aperto,  dove  lo 
ftucco  pofsa  entrare  .  Ih  tal  guifa  adunque  conduffi  a  per- 
fezione il  mio  Atlante  ,  e  quei  luoghi  della  figura  ,  che  fi 
avevano  da  pofare  Copra  il  lapislazzoli  ,  che  io  mi  era  elet- 
to per  campo  della  medaglia  ,  faldati  con  due  picciuoletti 
d'  oro  ben  gagliardi  ,•  ed  avendo  fatto  bucare  il  detto  lapis, 
ve  la  fermai  fopra  beniflìmo  .  Ciò  fatto,  (opra  gli  omeri  del- 
la detta  figurina  vi  pofi  la  palla  di  criftallo  figurata  per 
lo  cielo,  e  perciò  intagliata  col  zodiaco  ,  ed  altre  immagi- 
ni celefti ,  come  di  fopra  dicemmo  ,  la  qual  palla  era  fofte- 
nuta  colle  mani  alte  dal  detto  Atlante,  dando  alla  detta  me- 
daglia poi  la  fine  con  un  ornamentino  d'oro  pieno  di  fron. 
de  ,  di  fiori  ,  di  frutti  ,  ed  altre  vaghezze  ,  dentro  al  qua- 
le la  legai  .  Così  condottala  a  perfezione  la  detti  al  detto 
gentiluomo  ,  il  quale  moftrò infinitamente  di  contentarfene , 
e  venendo  a  morte  ,  perciocché  egli  morì  molto  giovane, 
la  lafciò  a  Luigi  Alamanni  poeta  eccellentiflìmo  ,  e  fuo  An- 
golare amico  »  il  quale  dopo  l'  attedio  di  Firenze  andando 
in  Francia  a  fervire  il  Re  Francefco  ,  la  donò  a  quel  Re, 
giudicandola  degna  di  tanto  Signore.  La  qual  medaglia  ef- 
fendo  fommamente  piaciuta  al  detto  Re,  fu  cagione  »  che  Sua 
Maeftà  fi  degnarle  d'  intendere  dall'  Alamanni  chi  ne  folle 
fiato  il  maeftro ,  e  dopo  certo  fpazio  di  tempo  mi  chiamaf- 
fe  a'  fuoi  fervici  •  Effendo  rnedefunamente  di  noftro  propo- 
fito  ,  faremo  ar«cora  menzione  di  un  bottone  d'oro  di  for- 
ma tonda,  che  io  feci  a  Papa  Clemente  Settimo  ,  col  quale 
egli  s'  allacciava  il  manto  ,  dimoftrando  in  parte  il  modo, 
che  io  tenni  in  condurlo.  Era  quefto  bottone  grande  un  pal- 
mo per  ogni  verfo  ,  e  per  la  fua  grandezza  molto  difficile, 
perciocché  nell'opere  piccoline  la  materia  ubbidifce  più  al- 
la mano;  e  tanto  maggiore  era  la  fatica,  quanto  io  era  ob- 
bligato ad  alcune  gioie ,  che  nello  fcompartimento  di  detto 
bottone  fi  avevano  a  ferrare;  perciocché  vi  era  fra  efie  un 
diamante  affai  grande  ,  il  quale  fu  comprato  trentafeimila 
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feudi.  Sopra  quefta  nobiliihma  pietra  adunque  con  digni- 
tà ,  e  decoro  adattai  un  Dio  Padre  a  federe  ,  che  dava  la 
benedizione  ,  al  quale  io  aveva  fatto  la  tetta  ,  e  le  braccia 
tutte  tonde,  ed  il  reftante  era  appiccato  al  campo  del  bot- 
tone .  Intorno  a  quello  poi  feompartii  più  di  un  drappello 
d'  Angeletti  ,  de'  quali  parte  fi  ravvolgevano  ne*  lembi  del 
fuo  manto  ,  e  parte  furono  da  me  fiammefiì  con  difegno 
trall*  altre  gioie  ,  che  andavano  legate  nel  bottone  ,  come 
dicemmo  ,  ed  alcuni  de'  detti  puttini  aveva  io  fatti  di  tut- 
to rilievo,  altri  di  mezzo  rilievo,  altri  di  baffo  rilievo,  fe- 
condo che  io  gli  voleva  figurare  lontani,  o  prefiò,  ferven- 
do in  ciò  alle  regole  del  dilegno,  e  della  profpettiva .  Fat- 
to adunque  il  modello  della  grandezza  appunto  ,  che  dove- 
va effer  l'opera  ,  tirai  una  piaftra  d'  oro  maggiore  un  dito 
d'  ogni  intorno  di  quello  ,  che  aveva  da  reftar  la  dett'  ope- 
ra ,  e  quefta  cominciai  a  far  gonfiar  nel  mezzo  ,  battendo 
fa  detta  piaftra  con  alcuni  martelletti  fopra  il  piano  di  una 
ancudinetta  ,  ma  la  battevo  colla  penna  del  martello  all'in- 
dentro, e  così  per  tal  modo  veniva  a  gonfiare  affai  nel  mez- 
zo il  dett'  oro,  e  dove  io  Io  vedeva  troppo  groflo,gli  dava 
co*  cefelletti  quando  da  ritto,  e  quando  da  rovefeio  ,  fin- 
tantoché la  principal  figura  ,  che  era  il  Dio  Padre,  comin- 
ciarle a  pigliar  conveniente  forma  .  Così  a  poco  a  poco  in 
tal  guifa  ,  or  con  una  ,  or  con  un'  altra  forca  di  cefello  ,  con 
pazienza,  e  amore  mi  rendei  ubbidiente  la  detta  piaftra  d'oro, 
ed  in  pochi  giorni  condurli  il  Dio  Padre  quafi  tutto  tondo . 
Mentrechè  io  così  andava  feguitando  ,  occorfe  ,  che  alcuni 
invidiofi  dell'  arte  ,  dicendo  a  perfone  familiari  del  Papa  , 
che  io  non  riufeirei  con  onore  della  dett'  opera  ,  percioc- 
ché io  lavorava  in  modo  molto  differente  da  quello  di  Ca- 
radono  ,e  più  pericolofo  ,  e  men  bello  ,  cotanto  fecero  ,  che 
il  Papa  mi  mandò  a  chiamare,  e  mi  prefe  gentilmente  a  di- 
re ,  fe  dopo  che  io  gli  aveva  portato  il  modello  di  cera  , 
averli  fatt'  altro  ,  onde  io  moftrandogìi  quanto  aveva  fino 
a  quell'ora  operato, con  fuo  grandiflìmo  contento,  é  piacé- 
re gli  piacque  di  favorirmi  con  tali  parole  ,  dicendo  ri- 
volto 
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volto  a  dimolti  Signori,  che  gli  erano  dintorno  ,  e  forfè  a 
qne*  medefimi ,  che  avevano  fatto  pei*  me  cattivo  ufficio  ) 
che  io  aveva  grandemente  migliorato  l*  opera  dal  modello, 
che  di  già  gli  aveva  moftrato  .  Facendomi  poi  quefto  ques- 
to Sua  Santità  ,  cioè  come  io  averei  fatto  a  tirar  fuora 
della  detta  piaftra  quegli  angioletti ,  che  fi  vedevano  nel 
modello,  fenza  guaftare  quei,  che  io  aveva  fin'  allora  ope- 
rato ,  dilli  ,che  in  quella  guifa,  che  io  aveva  fatto  rilevare 
il  Dio  Padre,  nella  medefima  farei  rilevare  ancora  gli  an- 
gioletti, cioè  facendo  gonfiare  a  poco  a  poco  quella  piaftra 
d1  oro  con  i  cefelli  ,  dandogli  quando  da  ritto,  e  quando 
da  rovefcio  ,  fin  tanto  che  io  andarti  a  poco  a  poco  di- 
ftribuendo  l'  oro, dove  ne  fotte  più  necefiità;  perciocché  ef- 
fendovi  alcuni  puttini  di  grandiflìmo  rilievo,  Infognava  ti- 
rarli tutti  fuori  a  quell*  altezza  ,  che  avevano  a  venire  ,  e 
nella  maniera,  che  io  aveva  fatto  il  Dio  Padre,  ma  che  ne- 
gli altri  poi  di  minor  rilievo  ,  non  vi  aveva  tanta  difficol- 
tà,  foggiugnendo  che  la  maggior  fatica,  che  forte  in  lavo- 
rare la  detta  piaftra,  era  il  mantener  V  oro  ,  che  per  tutto 
forte  di  un'  eguale  grortezza  •  Ciò  detto  avendo  ,  mi  fu  da 
Sua  Santità  dimandato ,  perchè  io  non  tenefli  il  modo  di  Ca- 
radoflo  nel  lavorare;  ond'  io  brevemente  dirti ,  che  facendo 
il  detto  artefice  prima  la  forma  di  bronzo,  che  egli  comin- 
ciane a  lavorar  1'  opere ,  che  perciò  quel  modo  mi  pareva  , 
che  apportarti  maggior  difficoltà,  e  più  tempo,-  che  gover* 
nandomi  in  quel  modo  farebbe  bifognato  ,  che  io  rappez- 
zarti ,  e  rifaldarti  più  volte  l'opera  ,  fottoponendomi  a*  pe- 
ricoli, che  apporta  il  fuoco  nel  faldare;  laonde  nel  modo, 
che  io  lavorava  colla  detta  piaftra  ,  non  farebbe  bifognato 
ciò  fare  ,  ima  molto  più  facilmente  ,  e  con  più  preftezza  me 
ne  farei  sbrigato  .  Così  avendo  lafciato  fatisfatto  Sui  Santi- 
tà mi  partii  ,  e  tornato  a  lavorare  fopra  la  d^tt' opera  ,  co- 
minciai ;a  rilevare  co'  miei  cefelli  i  detti  puttini  ,  i  quali 
furono  quindici ,  fenza  mai  aver  da  faldare  nel  mio  lavoro 
rottura  alcuna  .  Avendo  adunque  aggiunto  1'  oro  fra  le  te- 
tte ,  le  braccia ,  e  le  gambe  delle  dette  figurine  ,  le  cornili- 
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ciai  a  fpiccare  dal  piano  ,  e  congiugnere  il  piano  feparato 
da  quelle  cofe,  che  io  aveva  fpiccate  ,  e  ciò  fatto  con  gran 
deprezza  cominciai  a  faldarle  ,  ufando  il  modo  ,  che  più 
avanti  s'  è  detto,  cioè  abbaflàndo  le  faldature  di  lega.  Ben 
è  vero  ,  che  quando  occorre  di  lavorar  opere  così  grandi , 
che  il  pratico  orefice  debbe  avvertire  di  metterle  in  fuoco 
meno» che  fia  poffibile;e  quefto  perchè  il  lavoro  venga  me- 
no imbrattato  di  faldature,  perciocché  dovendoli  fmaltare 
l'opera  ,  per  tale  impedimento  non  bene  fi  fmalterebbe. 
Per  quefte  cagioni  adunque  erano  da  me  porte  tutte  le  rot- 
ture dell'  opera  in  ordine,  e  tutte  quelle  parti,  che  io  ave- 
va congiunte  infieme,  cioè  le  braccia,  le  gambe ,  e  le  tefte 
delle  dette  figure  ,  e  ciò  fatto  faldava  tutta  1'  opera  a  un 
fuoco  ;  così  in  tal  guifa  in  quattro  fuochi  veniva  a  faldare 
ogni  cofa  .  Finite  le  faldature  mi  pofi  a  rinettarle  diligente- 
mente ,  e  maflìme  le  faldature  de' campi,  e  quelli  vedendo 
netti ,  e  molto  eguali  di  groflezza  nella  mia  opera  ,  la  medi 
in  pece,  cioè  nello  ftucco  fopraddetto  ,  e  feguitai  di  lavo- 
rarlo con  i  cefelli;  e  perchè  nel  piano  ,  come  dicemmo,  vi 
erano  quei  puttini  di  grande,  e  di  baflb  rilievo >  e  un'  altra 
forta  ,  che  erano  in  fui  piano  dell'  opera ,  che  andavano  fo- 
lamente  profilati  con  i  cefelli  alquanto  grotti,  tutti  gli  pro- 
filai, e  dopo  cavai  il  lavoro  di  pece,  e  lo  ricotti  molto  bene, 
e  indi  lo  rimedi  nella  detta  pece  col  fondo  di  fopra  ,  cioè 
nafcondendo  tutte  le  figurine  nella  pece ,  la  quale  io  aveva 
fatta  alquanto  della  prima  più  tenera  -,  così  cominciai  a  dar 
fondo  co'  cefelletti  a  quei  puttini, che  io  aveva  profilati  dal 
diritto  dell'opera,  fpingendo  coni  detti  cefelli  alquanto  più 
quelli  ,  che  dovevano  più  degli  altri  apparire  infuori  .  Ciò 
fatto  cavai  il  lavoro  di  quefta  pece  tenera,  e  Io  rimeffi  dal- 
ia parte  diritta  nella  prima  più  dura  ,  così  con  i  cefelli  ti- 
randolo fempre  a  maggior  perfezione.  E  perchè,  come  ho 
detto,  in  quefto  bottone  vi  andavano  più  gioie  commene, 
perciò  feci  un  fondo  all'  opera  con  un  ganghero  >  che  s'  at- 
taccava al  piviale  Papale,  e  quefto  fondo  lavorai  con  varie 
forti  di  chioccioiette  ,  di  mascherine  ,  e  d'  altre  cofe  ,  che 
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io  m'  immaginai ,  che  doveflero  porger  maggior  vaghezza 
all'  opera.  Commetteva»*  il  detto  fondo  con  certe  viti,  che 
lo  tenevano  fortiflimo  ,  nè  fi  fcorgeva  come  fofl'e  (lato  fal- 
dato. Smaltai  dopo  la  dett*  opera  in  più  luoghi,  e  maflima' 
mente  nel  fregio,  che  ella  aveva  intorno.  Finalmente  le  det- 
ti V  ultima  mano  in  tal  modo.  Per  ifpianare  a  tutte  le  pir- 
ti  delle  figure,  che  erano  ignude,i  colpi  de*  ferri,  de*cefel- 
li ,  delle  ciappole  ,  e  bulini  ,  ed  altre  limuzze  ,  che  in  tali 
lavori  fi  adoperano  (non  vi  eflendo  cofa  ,  che  apparifca  in 
tal  forta  di  opere  più  vaga  ,  che  una  pulitiflìma  unione  ,  la 
quale  non  fi  puòconfeguire,  le  non  per  mezzo  di  certe  pie- 
tre, che  diremo,  eflendochè  le  pelli,  che  Iafciano  i  ferri,  di 
gran  lunga  tanto  colorite  non  appaiono  )  perciò  provveddi 
alcune  punte  di  pietre  acconcie  in  forma  di  cefelletti  ,  e 
quefte  vogliono  efiere  infino  al  numero  di  quattro  ,  o  cin- 
que ,  le  punte  delle  quali  (come  de'  cefelli  lì  ditte)  debbo- 
no per  proporzione  venir  diminuendo  •  Con  quefte  pietre 
dette  frafiìnelle  fi  adopera  infieme  un  poco  di  pomice  beri 
pefta,  e  così  colla  punta  di  efle  fi  viene  fpianando ,  e  pulen- 
do le  parti  ignude  delle  figure.  Per  dar  poi  finimento  a*  pan- 
ni, che  vertono  le  dette  figure  ,  ho  ufato  pigliare  un  ferro 
fottilifiimo  a  tutta  tempera  ,  e  perchè  rompendolo  in  due 
parti, quella  rottura  moftra  una  certa  grana  fottiliflìma  ,  col 
detto  ferro  adunque  percotendo  fopra  le  pannaturecol  mar- 
teli  ino,  che  pefi  per  lo  pefo  di  due  feudi,  o  piuttosto  me- 
nomo confeguito  il  mio  intento, e  quefto  modo  fra  gli  ore- 
fici è  detto  camofeiare.  Per  dimoflxare  poi  i  panni  più  groflì 
fi  debbe  pigliare  un  ferrol'ino  appuntato  ,  ma  non  fi  debbe 
rompere,  come  quello  da  camofeiare.  In  li  con  elio  perco- 
tendo fopra  i  panni,  appariranno  più  groflì,  e  ciò  fi  dico 
granire  .  Per  fare  le  feparazioni  de'  campi  fi  prende  una 
ciappoletta  lottile  ,  e  ben  arrotata  ,  graffiando  tutti  i  detti 
campi  per  Io  traverfo,  perchè  in  altra  guifa  non  apparireb- 
bono  punto  bene  ,  e  quefto  fi  chiama  fgrafliare  .  Fatte  fe 
dette  diligenze  ,  piglifi  I*  opera  ,  e  pongafi  in  una  catinella 
invetriata  ,  e  ben  netta  ,  facendovi  fopra  orinare  da  piccio- 
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li  fanciulli ,  perciocché  quefta  è  più  calda ,  e  più  purgata  di 
quella  dell'uomo,  e  ciò  fatto  fi  debbe  colorire , il  qual  colore 
fi  fa  col  verderame,  e  fale  armoniaco  ,  togliendo  tanto  del- 
l' uno  quanto  dell'  altro  ,  e  per  una  ventèlima  parte  delle 
dette  tolgali  del  falnitro  da  far  polvere  ,  che  iìa  nettidìmo, 
macinando  ogni  cofa  infieme,  ma  fi  debbe  avvertire  di  non 
macinarle  riè  fopra  il  ferro,  nè  fopra  il  bronzo  ,  ma  infulla 
pietra  ,  o  fia  porfido  ,  o  altra  pietra  ,  che  tu  porli  avere, 
ancorché  il  porfido  di  tutte  fia  meglio  ,  e  come  fieno  ben 
macinate  ,  mettafi  ogni  cola  in  una  fcodelletta  invetriata , 
e  coli'  aceto  bianco  fi  (temperi  la  detta  compofizione  in 
guifa,  che  non  fia  troppo  liquida,  nè  troppo  foda-  Ciò  fat- 
to piglifi  un  pennello  di  fetole  di  porco  delle  più  fottili,  e 
col  detto  pennello  s'  imbratti  1'  opera  della  detta  meftura  , 
ponendovela  fopra  egualmente  della  grofTezza  di  una  corta 
di  coltello  .  Dipoi  avendo  accefo  un  fuoco  di  carboni,  che 
fieno  mezzi  confumati  ,  cioè  che  il  fuoco  in  elfi  abbia  per- 
duto il  furore ,  fpianinfi  i  carboni  colle  molle  tanto  quanto 
F  opera  vi  fi  polla  fermare  ;  così  meffo  il  lavoro  fopra  il 
fuoco,  vadafi  pigliando  colle  molle  alcuni  carbonetti,  che 
fieno  ben  accefi  ,  e  con  quefti  fi  vadia  fcorrendo  dove  la 
meftura  del  verderame  fofle  troppo  grotta  ,  perciocché  bi- 
fogna  efler  avvertito  ,  che  il  detto  verderame  arda  tutto 
egualmente, e  che  egli  non  iftenti  ardendo,  perch'egliè  dif- 
ferenza da  farlo  ardere  a  farlo  rifeccare  fopra  il  lavoro ,  il 
che  quando  folle  ,  cauferebbe,  che  V  opera  non  piglerebbe 
buon  colore  ,  oltreché  ti  farebbe  difficile  poi  Io  fpiccarlo 
colle  fetoline  .  Come  il  verderame  farà  quafi  che  tutto 
egualmente  arfo  ,  così  foppafio ,  e  caldo  cavifi  il  lavoro  del 
fuoco  ,  e  pòngafi  fopra  una  pietra  ,  o  tavola  di  legno  ,  co- 
prendolo con  una  catinella  netta,  così  lafciandolo  (lare  tan- 
to ,  che  egli  fia  ben  freddo  .  Indi  fi  ponga  in  una  catinella 
invetriata,  e  pulita,  e  colla  medefima  orina  di  fanciulletti , 
che  dianzi  dicemmo  ,  ricopertolo  tutto,  fi  debbe  per  cotal 
via  nettare  colle  fetolette  di  porco  .  Ben  è  vero  ,  che  tali 
diligenze  fi  debbono  ufare  fopra  i  lavori ,  che  fono  fmalta- 
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ti  ;  ma  non  eflendo  fmaltati,  quando  il  verderame  farà  arfo, 
così  caldo  fi  può  mettere  nella  fopraddetta  orina,  e  così  fi- 
nirlo .  Tutte  quefte  furono  l'avvertenze,  che  io  ebbi  nella  fo- 
praddett' opera  ,e  quand'io  fui  al  fermare  le  gioie  a'fuoi  luo- 
ghi, non  mancai  con  gran  deprezza  di  far  ciò  con  nottoline, 
e  con  viti ,  commettendo  il  tondo  tanto  forte ,  quanto  fe  egli 
fofle  flato  faldato  .  Parmi  ancora  d'  avvertire  in  queito  luogo 
l'orefice,  che  dovendo  fermare  in  fimiii  lavori  gioie  grandi, 
e  piccole,  veda  con  difegno,  e  giudicio  di  applicarle  alla  fua 
invenzione  .  Perciocché  bene  fpeflo  alcuni  orefici  accomo- 
dano qualche  gioia  grande  per  ornamento  di  qualche  figu- 
rina con  grande  fproporzione  ,  credendo  d'  efière  tentati 
perla  necefìità,  che  apporta  feco  la  grandezza  della  gioia» 
iiccome  avvenne  nel  detto  bottone  ,  perchè  efiendofi  il  Pa- 
pa rifoluto  di  farvi  dentro  un  Dio  Padre  ,  molti  orefici  vi 
furono,  che  ne'  loro  modelli  fecero,  che  quel  gran  diaman- 
te venifle  appunto  collocato  nel  petto  alla  detta  figura  ;  la- 
onde non  potendo  elfi  a  proporzione  della  gioia  fare  tanto 
grande  il  Dio  Padre  ,  perciò  con  poca  grazia  vi  fi  vedeva 
aver  luogo  -,  del  qual  mancamento  accorto  il  Papa  ,  poiché 
egli  ebbe  veduto  più  modelli  ,  eflendo  io  flato  t*  ultimo  , 
mentre  che  egli  diceva  a  que'  maeftri ,  che  averebbe  volu- 
to, che  quel  diamante  non  fofle  adattato  nella  detta  guifa  , 
ed  effi  replicando  ,  che  malagevolmente  fi  farebbe  potuto 
fare  ,  accennando,  che  io  m'  appreflaffi,  e  moftraflì  il  mio 
modello,  vedde,  che  io  aveva  pofto  il  diamante  in  guifa  di 
uno  fgabelletto,  dove  il  Dio  Padre  fopra  fi  pofafle,  la  qua- 
le invenzione  cotanto  gli  piacque  infieme  col  modello  , 
che  fubito  mi  fece  confegnar  1'  opera  .  Perciò  avvertifeo  ì* 
orefice  (  come  ho  detto  )  che  dovendo  legar  fimiii  gioie ,  le 
ponga  con  bella  proporzione  ,  e  con  difegno  nelle  fue  ope- 
re ,  Un  altro  bel  modo  fi  ritrova  ancora  in  queft*  arte  di 
lavorar  di  piatire  d'oro,  il  quale  è  di  far  certe  forte  di  fi- 
gurette  di  grandezza  di  un  mezzo  braccio  ,  e  manco  ,  fe- 
condo V  occafione  ,  il  cui  modo  di  lavorarle  per  via  di 
efempio ,  come  fin  qui  abbiamo  ufato ,  dimoftreremo  .  Nel 
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tempo,  che  io  lavorava  in  Roma, vi  era  un  piiffimo  conn- 
ine quafi  fra  tutti  i  Cardinali  ,  di  tenere  ne'  loro  ftudioli 
1*  Immagine  di  Gesù  Crifto  benedetto  crocifitto  di  gran- 
dezza di  poco  più  d'  un  palmo  ,  ed  i  primi ,  che  fi  fecero, 
furono  lavorati  d'oro  con  buonifllmo  difegno  da  Caradoflo, 
i  quali  gli  erano  pagati  cento  feudi  d'  oro  V  uno.  Ragione- 
remo adunque  prima  (  come  di  fopra  abbiamo  fatto  delle 
medaglie  di  piaftra  d' oro  )  del  modo  oMervato  da  Caradof- 
fo  in  fare  i  detti  Crocififli,  e  poi  di  quello,  che  da  me  era 
tenuto  ,  giudicandolo  io  più  facile  ,  e  più  ficuro  per  le  ra- 
gioni, che  fi  diranno.  Fatto  che  avelie  detto  artefice  il  mo- 
dello di  cera  appunto  della  grandezza,  che  voleva,  che  fof- 
fe  la  figura,  la  quale  faceva  colle  gambe  fpiccate  ,cioè  non 
foprappofte,  come  fi  ufa  di  fare  a'  Crocififli,  poiché  l'ave- 
va ridotta  a  quella  fine, che  defiderava ,la  gettava  di  bron- 
zo, indi  tirava  una  piatirà  d'oro  in  forma  triangolare,  mag- 
giore del  modello  due  gran  dita  intorno  intorno,  e  ciò  fat- 
to metteva  la  piaftra  detta  fopra  il  CrocififTo  di  bronzo  ,  e 
con  certi  martelletti  di  legno  ,  alquanto  lunghi ,  1'  andava  per- 
cotendo  tanto  ,  che  egli  le  dava  forma  di  più  che  mezzo 
rilievo, e  dipoi  coni  fuoi  cefelletti,  e  col  martello  diligen- 
temente cominciava  a  dare  or  dall'  una  ,  or  dall'  altra  ban- 
da ,  e  così  pian  piano  veniva  ad  alzare  la  figura  di  tanto  ri- 
lievo, quanto  a  lui  pareva,  che  baftafle  .  Dopo  co'  medefi- 
rni  martelletti,  e  cefelli  percoteva  quelle  margini,  che  del- 
l' oro  d'  intorno  alla  figura  avanzavano,  tanto  ch'e'le  veni- 
vano quafi  a  toccare  infieme  la  rotondità  della  teda  ,  del 
corpo,  delle  braccia,  e  delle  gambe  ,  e  come  a  tal  termine 
1*  avelie  condotte, egli  l'empieva  di  ftucco,  e  con  cefelli,  e 
martellini  di  nuovo  andava  ricercando  tutti  i  mufcoli  par- 
ticolari di  ciafeun  membro  della  figura  con  grand'  amore, 
e  difegno  .  Polcia  cavandola  dello  ftucco  ,  e  facendo  con- 
giugnere 1*  oro  infieme  ,  beniflìmo  lo  faldava  nel  modo  fo- 
praddetto,  lafciando  aperto  nella  fchiena  imbuco  vicino 
alle  fpalle,  per  poterne  cavare  il  detto  ftucco,  dandogli  fi. 
ne  poi  co'  cefelletti ,  e  quando  egli  era  vicino  alla  penulti- 
ma 
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ma  pelle,  che  fi  dà  alla  figura,  gentilmente  le  foprappone~ 
va  i  piedi j  e  quefto  è  il  modo,  che  teneva  il  detto  artefice, 
nel  quale  io  fon  differente  in  quefto  (blamente  ,  perciocché 
in  fimili  opere  non  faprei  lodare  ,  che  fi  adoperale  bronzo, 
eflendochè  il  bronzo  è  nimiciffimo  dell'  oro  ,  e  Io  fa  rompe- 
re, arrecando  gran  difficultà  al  lavoro  ,  ma  con  pratica  ,  e 
ficurtà  acquiftata  con  lungo  ftudio  nell'  arte  per  via  di  ce- 
felli,  e  di  diverfe  ancudinette  dimandate  dagli  orefici  cac- 
cianfuori  ,  ufava  io  di  condurre  i  miei  lavori  fenza  gettare 
l'opera  prima  di  bronzo  ;  laonde  per  cotal  via  ,  molto  più 
brevemente  tirava  a  fine  il  lavoro  ,  e  mi  liberava  da  i  fumi 
del  bronzo ,  il  quale  macchia  V  oro  ,  come  dianzi  dicemmo, 
nel  refto  era  da  me  feguitato  tutto  1*  ordine  di  Caradoflò  . 
E  perchè  il  lettore  vegga,  che  io  non  ho  fimili  avvertimen- 
ti mendicati  da  altri  artefici,  ma  per  mia  propria  efperien- 
za,  e  induftria  imparati,  mettendogli  ad  effetto  ,  dirò  di  un' 
opera  di  piaftra  ,  che  rat  occorfe  di  fare  al  Re  Francefco  , 
che  per  cagione  della  grandezza  fua  (  fe  non  per  altro  ri- 
fletto )  non  fia  indegna  la  menzione  ,  che  io  intendo  di  fa- 
re» Quefta  fu  una  faliera  d'  oro  in  forma  ovata  di  lunghez- 
za di  due  terzi  di  braccio  ,  ed  il  primo  fodo  della  forma 
ovata  era  di  groflezza  di  quattro  dita  .  Componeva!!  I'  in- 
venzione della  detta  faliera  principalmente  di  due  figure  , 
una  intefa  per  Nettunno  Dio  dei  mare  ,  l'altra  per  Berecin- 
tia  Dea  della  terra,- dalla  banda  di  Nettunno  vi  aveva  finto 
un  feno  di  mare,  dentrovi  una  conchiglia,  fopra  la  quale  fi 
vedeva  il  detto  Dio  a  federe  trionfante  ,  e  tirato  da  quattro 
cavalli  marini  ,  il  quale  tenendo  nella  finiftra  mano  il  fuo 
tridente  ,  col  braccio  deliro  tutto  fi  appoggiava  fopra  una 
barca  fatta  per  comodità  del  fale  ,  ornata  di  varie  batta- 
gliene di  diverfi  moftri  marini,  e  nell'  onde  medefimamen- 
te  ,  dove  fi  pofava  la  barca  ,  andavano  fcherzando  diverfi 
pefci .  Quefta  figura  era  fatta  di  piaftra  d'  oro  tutta  tonda, 
e  grande  più  di  un  mezzo  braccio  ,  per  forza  di  cefelli  ,  e 
di  martelli,  come  s'è  detto.  Dall'  altra  banda  fopra  il  lito 
vi  era  una  femmina  della  medefima  grandezza,  rotondità,  e 
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metallo,  figurata  perla  terra,  la  quale  con  diregno  andava 
a  rincontra iTi  colle  gambe  in  quelle  di  Nettunio  ,  tenendo- 
ne una  dirtela,  e  l'  altra  raccolta,  imperò  ibprappofta  ;  vo- 
lendo per  La  detta  attitudine  intendere  il  monte,  eia  pianu- 
ra .  Nella  mano  finiftra  poi  teneva  un  temp'etto  d'  ordine 
Ionico  riccamente  ornato  ,  il  quale  ferviva  per  tener  pepe» 
e  nella  de  (Ira  il  corno  della  copia  pieno  delle  (vie  vaghiflìme 
appartenenze.  Nafcevano  poi  fopra  la  terra, o  lito,dov'  el- 
la fi  pofava  ,  diverfi  fiori  ,  e  fronde  ,  e  vi  fi  vedevano  v*arj 
animaletti  ,  che  infieme  andavano  fcherzanlo,  e  combatten- 
do- così  veniva  ad  avere  la  terra,  e  *1  mare  ciafcuno  i  Tuoi 
pro'prj  animali,  e  ornamenti.  Oltre  a  quello  nella  groflezza 
del  dett*  ovato  erano  (compartite  otto  nicchiette  ,  e  nelle 
prime  quattro  vi  a-  eva  collocato  la  Primavera  ,  U  State, 
T  Autunno,  e  Inverno  ,  nell"  altre  l'Aurora  ,  il  Giorno,  il 
Crepufcolo  ,  e  la  Notte  ;  così  con  quefte  otto  figurine  or. 
nai  le  dette  nicchie,  gli  fpigoli  delle  quali  infieme  con  var'j 
luoghi  dell*  opera  erano  coutefti  di  alcuni  filettini  d'ebano, 
che  per  lo  Tuo  colore  neriflìmo  le  faceva  più  vaghe.  Ulti- 
mamente pofi  la  detta  faliera  fopra  quattro  piccole  pallette 
di  avorio,  che  nelle  loro  caCe  mezze  nafcofte  fi  giravano, 
e  fecondo  l'opportunità  conducevano  la  detta  macchina  fa- 
cilmente innanzi, e  indietro;  e  di  dett"  opera  gran  parte  era 
fmaltata,  ficeome  foglie,  frutti,  fori  ,  tronchi  d'  alberi,  e 
tutte  quel!'  onde  di  mare  ,  fecondochè  P  arte  promette  ,  e 
richiede.  Finito  che  io  ebbi  il  detto  lavoro,  e  degnato  il 
giorno  ,  che  io  lo  voleva  portare  al  Re  ,  mi  occorfe  un  ca- 
fo   che  brevemente  narrandolo  ne  fervirà  per  fine  del  no- 
Uro  ragionamento,  e  per  dimoiare  a'  virtuofi  che  non  deb- 
bono temere  l'operazioni,  che  contro  di  effi  facciano  gl  in. 
vidiofi,  e  maligni.  Un  certo  Monsignore,  a  cu.  non  vo  far 
nome    che  abitava  in  quelle  parti ,  non  fo  ,  che  fe  ne  rol- 
fe  la  caufa ,  invidiando  P  utile  ,  e  l!  onor  mio  ,  con  un  in- 
venzione fimile  all'  animo  fuo  ,cioè  debole  , cercò  di  tenere  in 
uuel  giorno,  che  il  Re  doveva  vedere  queir*  opera ,  cotan- 
to a  bada  gli  occhi  di  Sua  Maeftà,  che  egli  non  potette  con- 
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fiderare  le  mie  eftreme  fatiche,  sì  pup  Io  ftimolo  della  ma- 
lignità negli  animi  vili  .  Il  giorno  avanti  adunque  ,  che  io 
voleva  andare  col  lavoro  dal  Re  ,  venutomi  a  trovare  il 
fagace  vecchio  ,  che  del  tutto  era  confapevole  ,  mi  moftrò 
certe  figurette  antiche  di  bronzo  piccole  ,  invero  ni  Jto 
eccellenti  ,  e  dimandato  il  mio  parere  ,  le  lodai  ,  e  (limai 
grandemente,  cc>me  meritavano,  dicendo  ,  che  io  V  averei 
compre  certa  fonima  di  danari,  che  ora  del  numero  non  mi 
fovviene  ;  bafta  che  egli  inoltrando  dì  partirli  da  me  fa- 
tisfatto  ,  in  queir  ora  ,  che  io  prefentai  la  faliera  al  Re, 
egli  ancora,  ficcome  prima  aveva  nell-  animo  fuo  ordinato, 
quivi  fingendo  a  cafo  ritrovarfi  ,  diede  le  dette  figure  an- 
tiche al  Re  ,  adducendo  il  mio  teftimonio  della  loro  perfe- 
zione, e  valore,  le  quali  confiderate,  quel  buon  Re  ,-e  Io- 
date alquanto  ,  rivoltoti*  al  mio  lavoro  ,  difle  :  noi  dovi*' 
fìto  efser  tenuti  no»  poco  agli  artefici  di  quefli  tempi  ,  poiché  e(Ji 
ancora  ci  la/ciano  vedere  co/e  non  men  belle  dì  quefte  antiche  ; 
e  ciò  detto  me  ne  mandò  a  cafa  Iodato  ,  e  premiato  ol- 
tre al  mio  merito  .  E  cotal  efito  ebbe  1*  aftuzia  del  vec- 
chio odiofo  ,  il  quale  mi  venne  poi  a  trovare ,  facendo  me- 
co fcufa  d'  eflerfi  abbattuto  quel  giorno  a  difturbarmi  con 
quelle  figure  ,  che  egli  un  tempo  fa  aveva  deftinate  di  pre- 
sentare al  Re;  ma  io  finfi  di  non  mi  eflere  accorto  dell'at- 
to, il  quale  fu  folo,  perchè  le  dette  figurine  antiche  fone- 
rò paragone  a  quelle  della  mia  faliera-  Ma  tempo  è  di  por 
fine  a  quello  noftro  ragionamento  ,  e  cominciare  a  trattare 
della  belliflima  arte  di  lavorar  di  cavo  * 
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Dell1  arte  del  lavorare  in  cavo  >  dr  oro ,  d1  argento, 
e  di  rame  ,  nella  quale  fi  contiene  il  modo 
di  fare  i  j  ugge  Ili  de'  Cardinali,  e 
d1  altri  Principi . 

MAeftro  Lautizio  orefice  Perugino  lavorò  in  Roma  nel 
mdxxv.  eccellentemente  della  dett' arte  di  far  fug- 
gelli  cardinalefchi  ,  nè  nifluno  ho  conofciuto,  che 
meglio  di  lui  gli  abbia  condotti  a  perfezione  ;  perciocché 
egli  non  attendeva  ad  altro  ,  che  a  far  detti  fuggelli  per  le 
bolle  de'  Cardinali  ,  i  quali  fi  fanno  della  grandezza  di  una 
mano  d'  un  fanciullo  di  dieci  anni  in  circa,  ritenendo  la  for- 
ma di  una  mandorla  .  In  quefti  con  invenzione  di  figure  fi 
efprime  per  via  dv  intaglio  il  titolo  de'  Cardinali  ,  e  per 
mezzo  dell'  arme  le  loro  cafate  ,  e  il  manco, che  fonerò  pa- 
gati al  detto  Lautizio, era  cento  feudi  l'uno.  Seguitando  ora 
il  noftro  coftume,  parleremo  di  alcune  opere  ,  che  ci  occor- 
fbno  di  fare  in  dett*  arte  ,  e  indi  parleremo  de*  modi  vai'} 
di  lavorare  tali  opere,  e  particolarmente  di  quello  ,  che  te- 
neva Lautizio.  Occorfemi  di  fare  a  Ercole  Gonzaga  Cardi- 
nale di  Mantova  il  fuo  fuggello  ,  nel  quale  intagliai  1» 
Afcenfione  di  noftra  Donna  con  dodici  Apoftoli  ,  il  quale 
era  il  titolo  di  detto  Cardinale  .  Un  altro  ne  feci  più  di 
quello  ricco  di  figure  a  tpolito  da  Effe  Cardinale  di  Ferrara, 
e  fratello  del  Duca  Ercole  ,  e  in  eflb  intagliai  un  Sant'Ambro- 
gio a  cavallo  con  una  sferza  in  mano,  che  andava  cacciando 
ìa  malvagia  turba  Ariana  ;  e  perchè  al  titolo  s*  aggiugneva 
San  Giovanni  Batifta  ,  dall'  altra  parte  (  avendo  per  lungo 
del  fuggello  fatto  una  divifione)  vi  pofi  detto  San  Giovan- 
ni Batifta  predicante  nel  deferto  ;  e  valfe  la  fattura  di  quel- 
lo di  Mantova  dugento  ducati  ,  e  quella  di  Ferrara  trecen- 
to y  che  tanti  mi  furono  pagati  .  Venghiamo  ora  al  modo 
di  fare  i  detti  fuggelli  ,  Primieramente  debbe  il  diligente 
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artefice  pigliare  una  pietra  nera  ,  e  che  (la  piana  ,  fopra  la 
quale  lì  ha  da  difegnare  V  iftorietta  ,  che  dee  apparir  nel 
iuggello  ,  e  poi  con  cera  bianca  alq  uanto  dura  ha  da  farli 
con  quel  rilievo  appunto  ,  che  lì  defidera  ,  che  il  fuggel'o 
ihmpi.  Finita  che  fia  V  opera  beniflìmo  ,  cioè  il  lavoro  di 
cera,  piglili  del  geflò  cotto  Volterrano,  o  altro  gelìb  ,  pur 
che  fia  fine,  e  prefa  la  dett'  opera  di  cera, con  un  pennello 
di  vaio  intinto  in  olio  di  uliva  netto  ,  ungali  la  cera  a  ba- 
ila nz  a  ,  e  non  troppo  ,  perchè  darebbe  noia  al  geflò ,  il  qua- 
le non  potrebbe  entrare  per  quelle  minute  fottigliezze  ;  in- 
di prefo  il  lavoro  della  cera  unita  ,  cioè  il  detto  fuggello , 
abbiali  un  poca  di  terra  frefca  ,  e  tenera  ,  e  con  efla  fi  fac- 
cia un  dintorno  aito  due  dita  alla  detta  .ftorietta  di  cera  ;  e 
ciò  fatto,  vi  fi  verfi  fopra  il  geflò  liquido  ,  toccando  detto 
geflò  con  un  pennello  di  vaio  alquanto  grande,  così  deftra- 
mente  con  elio  pingendolo  in  detta  cera  ;  e  quando  .fi  farà 
ben  calcato , lafcifi  fare  la  fua  prefa ,  e  come  fia  fatta, fi  deb- 
be  fpiccare  il  geflo  dalla  cera  ,  la  quale  non  fi  guaita  di 
niente  ,  non  vi  eflèndo  fatti  fottofquadri  nefluno  ,  perchè 
così  permette  V  arte  ,  dovendo  fervire  queft'  opera  a  tal 
effetto  di  fuggellare .  Ciò  fatto  fi  dee  pigliare  il  detto  gef- 
fo  ,  e  con  un  coltellino  nettarlo  da  certe  bave  ,  che  fa  il 
geflb  all'  intorno  .  Dopo  le  dette  diligenze  fi  viene  al  get- 
tare ;  e  perchè  vi  fono  due  modi  ,  uno  dell'  altro  più  facile 
da  gettare  d'argento,  per  efler  ambidue  buoni ,  di  ciafcuno 
diremo  il  modo,  acciò  fi  polla  l'artefice  di  quello,  che  più 
gli  aggrada,  fervire  ;  ben  1'  eforto  a  far  di  ciafcuno  di  efli 
efperienza ,  eflendochè  di  tal  pratica  occorrerà  in  molte  co- 
fe  da  quefte  differenti  fervirfi  ,  che  tutto  il  giorno  occor- 
rono nell'  arte  dell'  oreficeria .  Il  primo  modo ,  il  quale  era 
tenuto  da  Lautiziofopraddetto,  in  cotal  guifafi  confeguifce. 
Egli  pigliava  di  una  certa  forta  di  terra  ,  che  comunemente 
fi  dice  terra  da  formar  nelle  ftafTe,  la  quale  è  in  ufo  appref- 
fo  gli  ottonai  ,  o  borchiai  ,  che  gettano  finimenti  da  mule  , 
e  cavalli.  Quella  fi  fa  di  una  rena  di  tufo  ;  ma  una  qua- 
lità di  quefte  rene  eccellentiffima  ho  io  veduto  nel  fiume 
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della  Senna  in  Parigi,  non  indegna  cT  effer  raccontata  pena 
fua  bontà.  Nel  mezzo  della  Senna  v'  è  un  luogo  inifola  det- 
to la  S.  Cappella,  il  cui  lito  produce  la  detta  rena,  la  qua- 
le è  fottiliflìma  ,  e  ritiene  una  proprietà  dall'altre  diverfifiì- 
ma  ;  perciocché  adoperandola  in  guifa  dell'  altre  terre  da 
formare  nelle  ftaffe  ,  non  occorre  rafciugarla  ,  ficcome  di 
quelle  interviene,  quando  è  formato  -,  ma  formato  che  altri 
ha  con  quella  ,  vi  fi  può  gettar  dentro  oro  ,  argento  ,  otto- 
ne, e  altri  metalli.  Tornando  ora  al  noflro  proposito  ,  pri- 
ma che  io  racconti  altro  delle  terre  da  formare,  meglio  fia 
dimoftrare  il  modo  di  formare  il  getto  per  gettare  il  fuggel- 
lo  •  Dico  adunque  ,  che  poiché  il  detto  geflo  fi  farà  netto 
bene  ,  come  di  fopra  dicemmo  ,  avendo  la  terra  umida  in 
ordine,  fi  dee  fpolverezzare  con  un  poco  di  fpolverezzo  di 
carbone  fottiliffimo,  o  veramente  s'  affumerà  col  lume  del- 
la candela  ,  o  della  lucerna  ,  che  V  uno  ,  e  P  altro  è  buon 
modo,  ne  di  ciò  più  diciamo  per  eflèr  noto  a  ciafcuno  .  Af- 
fumato,  e  fpolverezzato  che  farà  il  geflo  ,  fi  debbe  forma- 
re nelle  fopraddette  ftaffe  ,  le  quali  vogliono  eflere  tanto 
grandi  ,  e  grolle,  ch'elle  fieno  capaci  di  potere  in  loro  ri- 
itringere  il  fuggello  di  geflo  .  Ciò  fatto ,  quella  parte  ,  dove 
faranno  formate  le  figure  ,  fi  dovrà  rafciugar  bene  parlan- 
do delle  terre  d*  Italia  ,  e  non  di  quelle  della  Senna  ,  che  po- 
co fa  dicemmo  .  Indi  fi  vegga  d'  avere  un  poco  di  parta  di 
pane  crudo. ,  e  di  efla  fi  faccia  in  modo  di  una  ftiacciatina, 
di  quella  forma  ,  e  groflezza  ,  che  altri  vuole  ,  che  venga 
V  opera  o  d'  argento  ,  o  d*  altro  metallo  ,  che  fi  fia ,  e  que- 
lla fi  porrà  fopra  quelle  figure  ,  che  faranno  formate  dal 
geffo  ,  le  quali  così  facendo  appariranno  di  rilievo;  indi  fi 
allumeranno  le  dette  figure  col  fumo  della  candela  accefa, 
e  vi  fi  porrà  fopra  la  palla ,  e  fatto  quello  vi  fi  porrà  V  altra 
Ilaria,  che  tu  hai  rafciutta,  e  cotta.  Quefta  fi  debbe  riem- 
piere della  medefima  terra  umida  ,  e  ciò  fi  faccia  con  de- 
prezza ,  perchè  non  fi  rompa  quella  parte  rafciutta,  dove  già 
fon  formate  le  figure .  Aprali  dipoi  la  forma  ,  e  cavata  che 
fi  farà  la  patta ,  faccianvifi  le  lue  bocche,  e  due  sfiatatoi  dalla 
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banda  di  Cotto  ,  cioè  che  comincino  di  fotto  tutti  due  ,  ed 
arrivino  per  di  fopra  accanto  alla  bocca  .  Come  farà  ra- 
fciutta  queft'  altra  parte  ,  avendo  ambe  le  parti  ben  fecche, 
afFumminfi  un  poco  col  fummo  della  candela  ,  come  di  fo- 
pra dicemmo,  e  dipoi  che  farà  freddo,  abbiafi  l'argento,  o 
altro  metallo  bene  ftrutto ,  e  così  fi  getti  nelle  dette  for« 
me  ,  eflèndochè  V  opera  vien  meglio  nelle  forme  fredde  , 
che  nelle  calde  ,  il  che  lì  trae  dall'  efperienza  .  Da  quefto 
modo  oflèrvato  da  Lauti  zio  ve  n'  è  un  altro  molto  diver- 
fo,  imperò  per  far  più  copiofo  quefto  trattato,  e  per  efler 
egli  ancora  molto  buono  in  cofe  di  ver  le  di  quelle  ,  di  cui 
parliamo  ,  e  che  nell'arte  occorrono  ,  perciò  lo  porremo  a 
benefizio  maggiore  dei  lettore  .  Facciali  in  prima  fopra  la 
cera  ,  cioè  fopra  la  ftorietta  del  fuggello  un  getto  di  geflo 
liniffimo ,  nel  modo  che  di  fopra  s'  è  detto,  dipoi  fi  pigle- 
rà del  medefimo  geflb  in  difparte  ,  e  del  midollo  di  corno 
di  caftrato  ,  che  fia  ben  arfo  ,  e  fia  per  la  terza  parte  del 
gefTo  ,  e  T  uno ,  e  V  altro  fi  dee  beniflìmo  macinare  ,  indi  lì 
tolga  tripolo  per  la  quarta  parte  di  dette  compofizioni ,  e 
altrettanto  di  pomice  ,  e  ogni  cofa  infieme  medefimamente 
fia  ben  macinata,  e  come  ciò  fi  farà  confeguho,  vi  fi  debbe 
aggiugnere  tant'  acqua ,  quanta  comporta  la  quantità  della 
materia  ,  facendola  diventare  in  guifa  d'  un  favore  ,  che  non 
fia  nè  troppo  fodo  ,  nè  troppo  liquido .  Abbiafi  poi  un  pen- 
nellerò di  vaio,  e  con  elfo  fi  unga  con  olio  d'uliva  il  geflo, 
col  quale  fi  è  formata  la  detta  cera  ,  e  come  beniflìmo  fa- 
rà unto,  trattenga»"  l'artefice  tanto  ,  che  fi  fia  rafciutto  « 
perciocché  la  natura  del  geflo  è  di  fucciarfi  il  dett*  olio  . 
Efìendo  da  per  fe  vafciuct0  jn  guifa,  che  fia  foppaflb  (per- 
ciocché non  vuol  effere  troppo  rifecco  ,  nè  poco  )  fe  gli 
debbe  fare  una  fpalletta  di  terra  all'  intorno  ,  che  fia  alta 
due  dita  il  manco.  Ciò  fatto  fi  debbe  pigliar  quel  geflo  ,  che 
di  giàabbiam  detto ,  che  fi  mefcoli  col  corno,  e  col  tripolo,  e 
<Ci  debbe  verfare  fopra  il  geflo  unto  ,  e  con  un  pennelletto 
di  vaio  afciutto  deliramente  pingali  in  quella  ftoria  del  pri- 
mo geflo  unto  »  dipoi  vi  fe  ne  aggiognerà  fu  tanto  ,  che  fia 
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grotto  due  dita,  o  più,  facendo,  che  inverfo  il  difopra  fi  fia 
fatta  una  forma  pare  in  fogqia  di  mandorla  ,  grande  quat- 
t  o  dita  ,  e  quefh  grandezza  ti  debbe  fervire  per  fare  la 
bocca  da  potarlo  gettare  d'  argento  ,  o  d'  altro  metallo  . 
Come  fi  vegga  il  .^efib  eflfer  ben  fecco,  il  che  farà  fra  *l  ter- 
mine di  quattr'  ore  ,  fpicchifi  1*  un  geflo  dall'  altro  con 
gran  deftrezza,  acciocché  nulla  fi  rompa  della  ftoriett*  ,  che 
fi  è  fatta,  E  qui  è  da  avvertire,  che  viepiù  facile  è  fpiccar 
quei  primo  geflo  dalla  cera,  perciocché  ha  più  nervo  ,  che 
il  fecondo  ,  che  fi  fa  colla  compunzione  ,  che  dicemmo  - 
Quando  adunque  occorrere  ,  che  nel  cavo  rima.nefle  o  tefta, 
o  braccio,  o  altra  parte  di  qualcuna  delle  figurine  ,  due  mo- 
di ci  fono  da  poter  riparare  a  tal  difordine.  Il  primo  è, 
che  potendo  ]'  artefice  cavar  que*  pezzi  ,  debbe  torre  un 
poco  di  tripolo  ben  macinatole  con  un  pennelletto  di  vaio 
gli  verranno  facilmente  rappiccati  ;  perciocché  eflendo  la 
ftoria  di  rilievo  ,  meglio  fi  fcorgerà  dove  fi  ha  da  riparare, 
che  s'ella  folle  di  cavo.  Il  fecondo  modo  è  ,  che  fi  debbe 
nettar  beniflìmo  il  cavo  di  geflb  ,  e  di  nuovo  ugnerlo  nel 
modo  detto,  e  col  msdefimo  geflb  (  cioè  di  quel  comporto) 
fare,  come  dianzi  infegnammo,  perchè  non  eflendo  venuto  al- 
la prima,  potrà  .eflere,  che  alla  feconda,  venga  fenza  difetto. 
Ora  avvertifca  il  prudente  orefice  a  quello  ,  che  io  fon  per 
dire.  Facciali  una  forma  di  cera  della  grandezza  appunto, 
che  ha  da  eflere  il  Aiggello,  e  della  forma  già  detta  ,  e  que- 
lla fi  faccia  vota  ,  e  mettali  fopra  la  ftoria  del  fuggello ,  av- 
vertendo di  darle  quella  groflèzza ,  che  debbe  reflare  dono 
che  il  fuggello  d'argento  farà  gettato  *  Ciò  fatto  ,ponganfi  le 
fpalle  di  terra  d*  intorno  a  detta  cera ,  come  dianzi  dicem- 
mo ,  avvertendo,  che  quella  lunghezza  della  bocca  vi  riman- 
ga tanto  lunga  ,  quanto  la  difcrezione  dimoftra  ;  ben  è  ve- 
ro, che  quanto  la  detta  bocca  farà  più  lunga,  meglio  verrà 
P  opera  .  Infinite  minuzie  fopra  di  ciò  fi  potrebbe  dire  ,  le 
quali  giudichiamo  fuperflue  ,  perciocché  prefupponghiamo 
di  parlare  con  uomini  ,  che  al  tutto  non  fieno  inefperti  di 
dett'  arce,  e  perciò  fieno  da  noi  tralafciate  .  Ben  diciamo  » 
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che  fi  debbe  avvertire  nelle  dette  forme  di  far  la  bocca  di 
cera,  e  appiccarla  alla  mandorla  del  fuggello  ,  e  medefima- 
mente  fi  Iafceranno  gli  sfiatatoi  ,  i  quali  s'  appiccheranno  di 
lotto  ,  facendo  sì  che  dieno  la  volta  intorno  al  fuggello  ,  e 
arrivino  di  fopra  alla  bocca,  imperò  non  s'  accozzeranno  col- 
la bocca  ,  acciò  pollino  beniflimo  sfiatare  ,  e  fare  V  ufizió 
loro  .  Come  fi  abbia  ridotto  al  termine  detto  la  forma  ,  le- 
ghifi  con  filo  di  ferro,  e  di  rame  ben  ricotto  ,  dipoi  fi  lafci 
Ilare  al  Sole,  o  in  luogo,  dov'  ella  abbia  caldo  ,  tanto  che 
ella  fi  vegga  elTer  bene  afciutta  ,  e  poi  fi  metta  infra  certi 
mattoni ,  facendole  un  fornelletto.  Così  legata  efiendo  l'ope- 
ra, fé  le  darà  fuoco  deftro ,  tanto  che  fe  ne  cavi  la  cera  ,  ed 
avvertifcafi ,  che  quella  cera  vuol  efler  pura  ,  e  non  con  al- 
tra cofa  mefcolata,  perchè  altrimenti  apporterebbe  danno  , 
dove  elTendo  pura , opererà  per  Io  contrario,  facendo  benefi- 
zio .  Quando  fi  farà  colle  dette  diligenze  cavata  la  cera, 
coniincifi  ad  accrefcere  il  fuoco  con  gran  deftrezza  alla  for- 
ma, facendo ,  ch'ella  fia  ben  cotta,  perciocché  tanto  meglio 
verrà  l'opera;  dipoi  fi  lafcerà  freddare,  effendochèpìù  volen- 
tieri fe  gli  accolla  l'argento  eflendo fredda, che  calda,  inten- 
dendo per  fredda, eh*  ella  non  fia  però  umida»  Come  la  for- 
ma fia  alla  detta  perfezione,  fi  puo  gettarvi  dentro  I' argen- 
to beniflimo  ftrutto,  e  perchè  non  riarda  ,  getti  vifi  di  fopra 
un  poco  di  borace,  e  fopra  la  detta  borace  un  pugneHetto 
di  gruma  di  botte  ben  macinata.  Gettato  l'argento,^  debbe 
feiorre  la  forma,  e  aprirla, o  pure  fi  metta  nell*  acqua ,  che 
così  è  meglio  ,  eflèndochè  in  tal  guifa  fi  fpicca  beniflimo  l' 
argento  dalla  detta  forma.  Ciò  fatto,  nettili  il  getto  dalla 
bocca  ,  e  dagli  sfiatatoi  ,  e  colla  lima  fi  conduca  alla  fua  fi- 
SUi'a,  e  forma  .  Avendo  nel  detto  termine  il  fuggello  ,  fi  ufa 
poi  di  appiccarlo  ne*  fopraddetti  ftucchi,  e  tenendo  innanzi 
quella  prima  forma  di  getto,  la  quale  è  in  cavo ,  con  cefelli, 
bulini  ,  e  ciappole  fi  va  riferrando  l*  argento  ,  e  finendo  la 
tforia  del  detto  fuggello,  cioè  I'  una  figurina  accanto  all'al- 
tra ,  tutti  i  panni  ,  e  V  altre  parti  di  erte  ;  e  per  meglio  ve- 
derle, fi  ufa  con  un  poca  di  cera  nera ,  o  d'  altro  colore 
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formare  fpeflb  quel, che  fi  lavora.  Avvertirci  qui  il  dili- 
gente artefice ,  che  le  tede  delle  figurine  ,  le  mani ,  e  i  pie- 
di fi  è  ufato  Tempre  daqli  amorevoli  dell*  arce  d'  intagliar 
tutto  in  punzonetti  di  acciaio,  perciocché  in  tal  guila  Tem- 
pre fi  vede  meglio  il  vero  .  Come  ciò  fi  fia  fatto  ,  intaglian- 
do bene  i  detti  membretti ,  ftampinfi  in  quei  proprj  cavi  do- 
ve elfi  fono,  cioè  dette  tette,  mani,  e  piedi  con  un  martel- 
letto con  deftri  colpi  nel  fug^ello  .  E'  neceflàrio  ancora  fa- 
ve un  alfabeto  d'  acciaio,  intagliando  colla  medefima  dili- 
genza, che  s'  intagliarono  le  teftoline,  le  lettere  di  detto  al- 
fabeto. Occorrendo  a  me  di  fare  limili  lavori  ,  ufai  Tempre 
a  ogni  nuova  opera  di  rifare  detto  alfabeto,  perciocché  lo- 
gorandoti* ,  non  fa  onore  agli  artefici .  Ancora  bifogna  av- 
vertire di  fare  le  lettere  proporzionate  ,  e  belle  ,  e  con 
quella  ragione  ,  che  ti  dimorerà  una  penna  temperata  ira 
guifa  ,  che  renda  alquanto  grofiètto,  la  quale  fecondo  che  fi 
girerà  nella  mano  ,  facendo  le  lettere  ,  verrà  ancora  a  fare 
que'  corpi  giufti,  e  regolati  ;  e que fia  tengo  io  ,  che  fia  la 
vera  regola,  avvertendo  però  ,  che  le  dette  lettere  non  fie- 
no troppo  grofle  ,  o  nane  ,  perchè  non  avrebbono  grazia  , 
fimilmente  fe  fodero  troppo  lunghe  ,  e  rottili ,  ben  è  vero, 
che  accoftaiidofi  alla  mediocrità,  Ce  fi  penderà  alquanto  nel 
farle  fvelte  ,  «on  farà  errore ,  ma  appariranno  graziofiffime  . 
Or  venghiamo  all'  intero  ornamento  del  fuggello .  Quefti  è 
neceflàrio  ,  che  fieno  ornati  dell'  arme  de' Cardinali ,  per  cui 
fon  fatti,  le  quali  fono  (late  Tempre  ornate  da  me  con  figu- 
rine ,  ed  altri  ricchi  difegni ,  non  perdonando  a  fatica  alcu- 
na .  Dipoi  ho  ufato  di  fare  in  vece  del  manico  del  fuggello 
qualche  vago  animale  ,  o  figuretta  ,  fervendomi  in  ciò  dell* 
impreTa  del  Signore  ,  che  faceva  fare  il  fuggello;  ficcome 
fu  in  un  Tuggello  d'  oro  mezzanetto  ,  che  io  feci  a  Ercole 
Gonzaga  Cardinale  di  Mantova  ,  nel  quale  feci  per  manico 
un  Ercole  a  federe  fopra  la  pelle  del  leone,  e  colla  Tua  cla- 
va in  mano,  la  qJial  figura  fatta  da  me  con  grande  ftudio 
fu  lodata  affai  da  Giulio  Romano  fcultore  ,  e  pittore  looV 
tiflimo  ,  e  da'  pittori,  c  fcultori  di  que'  tempi  meritò  d*  ef- 
fe* 
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Ter  meflà  in  opera  .  Alcuni  vi  fono  ,  che  con  gran  pratica  , 
e  ficurtà  dell'  arce  fi  fono  meilì  a  intagliare  i  fuggelli  fenza 
gettarli  prima,  fatto  che  eflì  abbiano  il  lor  modellecto  ,  o  di- 
fegno  ,  e  in  tal  guifa  fi  fon  fatti  non  poco  onore  ;  ma  fi 
debbe  però  fempre  fare  i  punzoni  di  già  detti  \  e  perchè  in 
cotal  guifa  m'  è  occorfo  ancora  di  lavorarne  >  però  tengo 
più  facil  modo  il  gettarli,  e  più  ficuro;  pur  l'  uno,  e  l'al- 
tro è  buon  modo  ,  e  degno  d'  efler  efperimentato  da  chi 
non  vuole  apparire  uomo  mediocre  nella  detta  arte.  Ma  ven- 
ghiamo  a  trattare  dell'arte  di  far  le  ftampe  delle  monete. 

CAPITOLO  VU 

Dell'*  arte  di  lavorare  di  cavo  in  acetato  le  /lampe 
delle  monete ,  dove  fi  tratta  del  far  le  pile,  e 
torelli ,  e  ie  madri,  o  punzoni  per  incavar 
dette  ftampe  ;  e  della  difficultà ,  che  in 
ciò  ebbero  gli  antichi ,  non  avendo 
trovato  /'  invenzione ,  che  i 
moderni  hanno  intorno 
a  detta  arte, 

GRandiflìmamente  apre  agli  artefici  la  via  di  far  le  me- 
daglie d'  oro  ,  d'  argento  ,  e  di  bronzo,  come  co- 
ftumarono  di  fare  gli  antichi,  il  modo  di  far  le  mo- 
nete,  le  quali  monete  ,  come  fi  può  conofeere  dagli  ofler- 
vatori  tlelle  cofe  antiche  ,  furono  molto  diverte  dalle  meda- 
glie; perciocché  eflì  quelle  facevano  per  neceflità,e  quefte 
per  pompa,  eflendochè  le  monete  fi  fanno  con  poco  rilievo, 
perchè  v'  entri  manco  metallo,  e  quelle  con  più  rilievo  per 
maggior  bellezza.  Bafti  qui  di  dire  delle  monete,  ragionan- 
do ,  che  i  noftri  moderni  con  maggior  facilità  degli  antichi 
1*  abbiano  fatte  ,  come  più  di  fotto  diremo  ,  e  tanto  mag- 
gior lode  loro  fi  debbe  attribuire  ,  quanto  eflì  di  ciò  fono 
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flati  inventori,  ficcome  della  {lampa,  e  di  altre  diverfe  co- 
le è  intervenuto .  Seguitando  adunque  it  noftro  coftume  fo« 
lito  ,che  è  di  dimoftrar  le  cofe,che  prefe  a  trattare  abbiamo, 
per  via  d'  efempj  ,  dico,  che  efTendo  io  dopo  il  miferabile 
lacco  di  Roma  mandato  a  chiamare  da  Clemente  Settimo  , 
mi  fu  da  detto  Papa  fatto  fare  certe  monete  di  due  ducati 
d'  oro  P  una,  in  una  delle  quali  nel  fuo  diritto  era  un  Cri- 
fto ignudo  colle  mani  legate  dinanzi,  fatto  da  me  con  gran- 
de ftudio  con  un  motto  della  Scrittura  ,  che  attraverfava 
il  fianco  del  detto  Crifto ,  e  diceva  :  Ecce  homo,  e  intor- 
no alla  circonferenza  della  moneta  vi  erano  queft'  altre: 
clemens  vii.  pont.  max.  e  nel  rovefcio  feci  la  tefta 
del  Papa  .  Moflò  poi  da  altra  occafione  mi  fece  fare  un*  al- 
tra moneta  medelìmamente  d'  oro  ,  e  di  valore  di  due  du- 
cati d'  oro  in  oro  ,  da  una  banda  della  quale  era  il  Papa  in 
abito  pontificale,  e  P  Imperadore  ,  che  ambi  facevano  atto 
di  rizzare  una  Croce ,  che  inoltrava  di  cadere  a  terra  ,  nè 
che  io  mi  ricordi,  vi  erano  lettere.  Ma  dall'  altro  Iato  at- 
torno a  un  San  Pietro  ,  e  un  San  Paolo  fattovi  dentro  più 
fu  ,  che  nel  mezzo ,  vi  era  quello  motto:  vnvsspiritvs 
vna  fides  erat  in  eis.  Quefte  monete  mi  fecero  non 
poco  onore  ,  ma  per  efler  fatte  con  gran  difavvantaggio 
del  Papa  furono  dagli  avari  banchieri  in  breve  tempo  di- 
sfatte .  Dopo  le  dette  due  monete  d'  oro  ne  feci  una  d'ar- 
gento di  valore  di  due  carlini ,  da  un  lato  della  quale  fi  ve- 
deva la  tefta  del  detto  Papa  col  fuo  nome  ,  e  dall'  altro  un 
San  Pietro,  che  alla  voce  di  Crifto  benedetto  ufcito  di  bar- 
ca ,  ed  efpoftofi  all'onde,  inoltrava  tutto  timorofb  di  fom- 
niergerfi  ,  e  Crifto  con  gran  manfuetudine  lo  prendeva  per 
mano  ,  e  il  motto  erano  le  ftefle  parole  del  noftro  Salvatore: 
Oy  are  dvbitasti?  In  Fiorenza  poi  feci  tutte  le  mone- 
te 4*  Aleflandro  de'  Medici  Duca  primo  ,  e  la  maggiore  di 
quefte  fu  di  prezzo  di  quattro  carlini .  Da  una  banda  vi  era 
la  tefta  di  detto  Duca  ,  e  dall'  altra  un  San  Colmo  ,  e  Da- 
miano avvocati  di  quella  Illuftriflìma  Cafa  ;  nè  di  quefte 
pongo  le  lettere  per  eflere  a  ciafcuno  manifefte  ;  ben  dirò  , 

che 


"PRIMO.  67 

che  per  effe  re  la  teda  di  detto  Duca  ricciuta,  da  quelli  fu- 
rono chiamati  Ricci.  Feci  oltr'  a  quella  il  barile,  e  '1  grof- 
fone,  monete  nelle  noftre  contrade  no  ti  film  e  •  Ma  per  ve- 
nire ai  noftro  intento,  e  per  moftrare  il  modo  ,  che  io  ten- 
ni, e  che  fi  debbe  tenere  in  far  le  (lampe  delle  dette  mone- 
te, dico, che  fi  dee  pigliare  due  ferri ,  fopra  i  quali  fi  (lam- 
pa la  moneta  ,  P  uno  de*  quali  è  chiamato  pila  ,  e  l'  altro 
torfello  .  La  pila  è  in  forma  di  un'  ancud'metta  ,  e  fopra  di 
effa  s'  intaglia  quello  ,  che  dee  apparire  fopra  la  medaglia  . 
L'  altra  parte  detto  torfello  è  cinque  dita  alto  ,  ed  è  della 
groffezza  nella  fua  teda,  che  debb'  efiere  la  moneta  ,  tutto 
il  rimanente  verfo  la  fua  fine  va  alquanto  diminuendo  con 
bella  grazia,  e  forma.  Fannofi  quefti  due  ferri,  cioè  la  pi- 
la ,  e  '1  torfello  di  ferro  fchietto  ,  fuor  che  le  tefte  di  erti, 
fopra  le  quali  fi  debbe  appiccare  per  la  groilèzza  di  un  di- 
to di  fini  (fimo  acciaio,  e  ciò  fatto  colla  lima  fi  darà  loro  la 
debita  forma  ,  lafciandofò  con  quella  grandezza  ,  che  effer 
debbe  la  moneta  ,  che  fi  ha  da  (lampare  .  Preparafi  poi  un 
loto  fatto  con  terra,  vetro  pedo,  filigginedi  cammino  ,  ter- 
ra di  bolo  Arntenio  ,  e  alquanto  di  Aereo  di  cavallo  ,  le 
quali  cofe  tutte  mefcolate  infieme,  e  infafe  con  orina  d'  uo- 
mo, fi  riduchino  nella  guifa  della  palla  da  fare  il  pane  .  Pi- 
glifi  poi  del  detto  loto  ,  e  pongafene  per  la  groffezza  di  un 
dito  (opra  le  tefte  del  torfello  ,  e  della  pila  ,  e  poi  fi  pon- 
gano in  fuoco  ,  il  quale  fia  di  tal  valore  ,  che  poffa  ricuo- 
cere beniffimo  le  dette  tefte  ,  e  nel  medefimo  fuoco  da  per 
loro  fi  lafcino  freddare ,  avvertendo ,  che  il  detto  fuoco  co- 
tanto vorrebb*  effere  ,  che  per  una  notte  di  verno  intera,  e 
non  manco,  le  poterle  mantener  calde  .  Indi  fi  traggono  fuo- 
ra,  e  affatto  fe  le  dà  loro  quella  forma,  che  debbono  ave- 
re ,  lafciandole  con  tanto  vantaggio  ,  quant'  è  la  groffezza 
d*  una  mezza  coda  di  coltello;  ciò  fatto  fi  debbono  arrota- 
re fopra  una  pietra  gentile,  la  quale  vuol  effer  pulitiflìma, 
perchè  fopra  le  dette  pile,  e  torfelli  non  debbe  reftare  nef- 
funa  inegualità.  Pigi  nfi  poi  le  tefte  ,  e  fegnifi  il  circuito 
della  granitura  della  moneta  ,  che  viene  a  effere  appunto 
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quella  grandezza  ,  che  ha  da  aver  la  moneta  ;  dopo  quefto 
con  un  altro  paio  di  felle  fi  debbe  legnare ,  dove  hanno  da 
ftar  le  lettere  ,  che  vanno  intorno  alla  detta  moneta  ;  e  qui 
fi  ha  da  Capere  ,  che  le  dette  fefte  vogliono  elTer  fatte  di 
fil  di  acciaio  alquanto  groftetto  ,  il  quale  acciaio  fi  torce  in 
guifa  di  fefte  ,  e  lì  pone  alla  grandezza  ,  che  altrui  fe  ne 
vuol  fervire  ,  nè  mai  più  fi  muove  ,  e  delle  dette  fefte  im- 
mobili è  neceflario  di  averne  due  paia  almanco,  l'altro  paio 
di  fefte  mobili  vogliono  edere  alquanto  gagliarde.  Segnata 
che  fi  farà  la  granitura, e  il  fito  delle  lettere, mettali  la  pi- 
la in  un  grotto  taflello  di  piombo  ,  il  quale  peli  cento  lib- 
bre almanco, e  ferma  che  vi  fia  la  pila  in  detto  taflello,  co- 
mincili a  ftampare  la  moneta  nella  ftampa  di  detta  moneta» 
che  così  fi  debbe  fare.  Piglifi  la  tefta  di  quel  Principe ,  che 
fi  ferve, intagliata  in  acciaio  finiflltno ;  ma  prima  diremo  del 
modo  dell'  intagliar  quefta,  e  de'  rovefci .  Addolciscali  nel 
fuoco  1*  acciaio  nel  modo,  che  del  torfello ,  e  della  pila  fi 
ditte  ,  ed  avvertifcafi  ,  che  il  detto  ferro  vuol  ettere  tutto 
di  finilfimo  acciaio  ;  e  perch'  egli  è  di  neceflità  di  fare  i  det- 
ti ferri  da  ftampare  fecondo  V  opera,  che  fi  vuole  intaglia- 
re nella  moneta,  perciò  bifogna  farla  di  più  pezzi;  ficcome 
volendo  fare  il  diritto  d'  una  moneta  ,  in  cui  per  lo  più  fi 
pone  la  tefta  del  Principe,  che  la  fa  battere  ;  quefta  fi  deb- 
be fare  di  due  pezzi  ,  p  nel  rovefcio  ,  perchè  vi  vanno  più 
figure,  perciò  fi  debbono  fare  dimolti  pezzi,  e  più,  o  man- 
co fecondo  la  difcrezione  del  valente  artefice  .  Sono  fiati 
alcuni  ,  che  di  pochi  pezzi  I*  hanno  fatte  ,  ma  in  tal  guifa 
fono  più  difficili  a  comporle  nelle  ftampe  ,  dove  eflendo  di 
più  pezzi  con  maggio'"  facilità  vi  fi  commettono,  ma  ben  fi 
dee  avvertire  a  commetterle  bene  ,  e  ciò  fi  confeguirà  ,  fe 
mentrechè  le  dette  frguré  s*  intagliano  ,  fi  proveranno  fopra 
uno  ftagno  pulito  ,  al  quale  colle  dette  fefte  fi  dà  la  forma 
della  moneta,  e  così  fi  vien  vedendo  di  mano  in  mano  l'ope- 
ra ,  arrecandola  fieramente  a  fine  .  Hanno  i  detti  pezzi  ,  o 
ferruzzi ,  fopra  i  quali  s*  intaglia  1'  opera  , due  nomi}  percioc- 
ché comunemente  fon  detti  punzoni ,  e  altrimenti  madri ,  e 
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quefto  nome  fecondo,  ragionevolmente  loro  fi  conviene ,  per- 
ciocché tono  le  madri, che  partorifcono  l'opera  comporta  di 
figure,  o  d'  altro ,  che  nelle  monete  fi  pongono .  Tutti  i  più 
valenti  maeftri  di  queft'  arte,  e  che  meglio  di  monete  lavo- 
rarono, ebbero  in  coftume  di  fare  i  loro  lavori  per  via  delle 
dette  madri,  o  punzoni;  laonde  così  governandofi  l'artefice, 
potrà  efferficuro  di  non  avere  a  toccar  mai  niente  con  ciap- 
pole ,  o  bulini  ,  effendochè  co'  detti  ferri  fi  commettereb- 
bono  due  errori  ;  il  primo,  che  V  una  moneta  dall'  altra  fa- 
rebbe alquanto  di  varietà;  il  fecondo  che  per  mezzo  di  tal 
variazione  fi  darebbe  comodità  a  i  falfatori  di  confeguire 
più  agevolmente  il  loro  fcellerato  fine  ;  dovechè  eflèndo  ben 
fatte,  e  colle  dette  oflervanze ,  non  le  fapranno,  nè  poflbno 
contraffare.  Torniamo  ora  dove  lafciammo  la  pila  commef- 
fa  nel  piombo.  Ciò  fatto  fi  debbe  pigliare  le  dette  madri,  e 
quelle  prime ,  che  compongono  la  tetta  del  Principe ,  e  che 
fanno  il  diritto  della  moneta ,  come  di  fopra  dicemmo  ,■  co- 
sì prefi  i  primi  pezzi  ,  che  fi  vogliono  commettere  ,  aven- 
dogli fituati  al  fuo  luogo,  fi  darà  loro  un  colpo  col  martel- 
lo ,  avvertendo,  che  con  quella  preftezza  ,  che  s'è  dato  il 
colpo  fopra  la  detta  madre, coli'  iftefla  fi  debbe  foilevare  la 
mano ,  e  il  ferro ,  cioè  il  punzone  ,  o  la  madre  ,  perciocché 
ogni  poco, che  la  detta  madre  ribattette ,  verrebbe  macchia- 
ta, e  brutta  1'  opera  .  Così  colla  medefima  diligenza  ne'  di- 
ritti ,  e  ne'  rovefci  s'  andrà  commettendo  ,  o  componendo 
le  parti  delle  figurine,  che  vanno  nella  moneta,  e  dopo  que- 
ste tutte  1'  altre  fue  appartenenze  ,  come  fono  arme  ,  con- 
tiafTegni  ,  e  fimili  ,  avendo  infieme  preparato  gli  alfabeti 
delle  lettere,  e  il  granito  per  far  la  granitura,  che  va  inta- 
gliata in  compagnia  dell'  altre  cofe  fopra  le  dette  pile  ,  e 
torfelli  •  E  perchè  io  non  voglio  alcuna  parte  lafciar  indie- 
tro ,  che  da  me  operando  fia  fiata  imparata  ,  dico  ,  che  il 
martello ,  con  che  fi  percuote  le  maggiori  madri  ,  come  fono 
quelle,  che  compongono  le  tede  ,  e  fimili ,  vuol  efler  di  pe- 
fo  di  quattro  libbre  in  circa,  o  più  pretto  manco,  e  quello, 
con  cui  d  battono  le  minori,  vuol  efiere  affai  minore.  Così 
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debbono  i  martelli  andar  diminuendo  di  pero  ,  fecondochè 
le  madri  fono  piccole  infine  alla  granitura  .  Come  farà  fini- 
to d'intagliare  la  pila,  e'I  torfello,  fi  debbono  i  detti  lima- 
re intorno  alla  loro  circonferenza  ,  tantoché  s*  accorti  alla 
granitura  appunto,  facendo  ,  che  quel,  che  fi  lima  verfo  la 
granitura, fia  bolfo  affai , perchè  altrimenti  eflendo,fi  fverze- 
rebbe  la  ftampa  ,  e  fubito  farebbe  guaita  ,  dovechè  effendo 
il  detto  ferro ,  che  fi  lima ,  quanto  più  fi  può  bolfo ,  la  ftam- 
pa non  potrà  mai  fverzare . 

Venghiamo  ora  alla  tempera ,  che  fi  dà  a  dette  ftam- 
pe  .  Quelle  pofte  in  fuoco  non  vogliono  divenire  nè  trop- 
po, nè  poco  rotte,  ma  bafta,  che  fieno  infocate  tanto,  che 
ferva  per  temperarle  ;  imperò  fi  debbe  avvertire ,  che  elTen- 
do  poco  ,  o  troppo  infocate,  non  piglieranno  la  tempera  , 
maflìmamente  che  nel  temperarle  gettano  una  fcaglietta  , 
la  quale  guaderebbe  il  lavoro, fe  non  vi  fi  ponefle  gran  cu- 
ra ,  e  perciò  bi fogna  ,  come  s1  è  detto  ,  avvertire  ,  che  il 
ferro  fia  roflò  in  tal  guifa,  che  non  fia  nè  troppo,  nè  poco. 
Ciò  fatto,  fi  debbe  pigliare  della  fcaglia  di  ferro  netta  ,  e 
che  con  efia  altro  non  fia  mefcolato  -,  quella  fi  metta  fopra 
un  legno  ,  e  dipoi  vi  fi  ftrofini  la  pila  ,  e  il  torfello  beniffi- 
nio  ,  perchè  così  facendo  diverranno  lucranti ,  e  per  cotal 
cagione  fimilmente  diverranno  luftre  le  monete.  Dopo  che 
le  fia mpe  fi  faranno  ftrofinate  fopra  la  detta  fcaglia ,  elfendo 
nelle  ftampe  alcuni  intagli  più  ,  o  manco  profondi  ,  accioc- 
ché ancor  quelli  vengano  luftrati  ,  perciò  fi  debbe  pigliare 
un  poco  di  fuvero  inlìeme  con  alquanto  della  detta  fcaglia 
di  ferro  ,  e  dalla  banda  del  fu  vero  infieme  colla  fcaglia  fi 
debbe  ftrofinare  le  dette  profondità,  e  così  a  tal  termine  ef- 
fendo  condotte  ,  fi  poflono  dare  allo  ftampatore  nella  zecca . 
Ma  perchè  al  principio  del  nollro  ragionamento  dicemmo, 
come  gli  antichi  cotanto  in  ogni  cofa  eccellenti  ,  non  fep- 
pero  condurre  con  quella  bellezza  ,  e  facilità  le  loro  mone- 
te ,  che  i  moderni  artefici  hanno  faputo,  qui  farà  luogo  op* 
pGfJufto  di  renderne  la  ragione.  Diciamo  ad  unque ,  che  ciò 
nafeeva  per  quello,  che  s'  è  potuto  conghietturare,  perchè 
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efli  intagliavano  le  loro  (lampe  con  i  ferri  da  orefici  ,  cioè 
ciappole,  bulini,  e  cefelli  ;  la  qual  cofa  oltra'l  far  men  bel- 
la l'impronta  della  moneta,  è  ancora  più  difficile  per  la  ra- 
gione ,  che  diremo;  perciocché  lavorando  io  per  Papa  Cle- 
mente le  ftampe  delle  fue  monete  (come  dicemmo)  vi  ebbe 
tal  giorno  ,  che  fu  uccellano  di  ftampare  trenta  di  quelli 
ferri ,  cioè  pile  ,  e  torfelli  ;  laonde  fe  per  lo  modo,  che  gli 
antichi  gli  conducevano,  gli  avelli  dovuti  fare,  nonne  avrei 
condotti  due  in  un  giorno  folo  ,  oltreché  non  farebbono  di 
gran  lunga  venuti  bene  ,  come  vengono  nel  modo  detto . 
Potevano  adunque  fupplire  gli  antichi  a  quello  mancamento 
colla  moltitudine  degli  intagliatori,  ma  non  già  alla  bellez- 
za per  non  aver  ritrovato  il  modo  di  far  le  ftampe  per  via 
de*  detti  punzoni ,  e  madri  .  Ma  venghiamo  a  parlare  delle 
medaglie ,  le  quali  da'  detti  antichi  furono  fatte  con  fupre- 
mo  artifizio  ,  ed  eccellenza  ,  dovechè  di  effe  minutamente 
trattando , in  quello,  che  fi  forte  mancato  nel  moftrare  il  mo- 
do di  far  le  moneterei  feguente  difcorfo  fi  verrà  a  fuppli- 
re, elfendochè  molte  cofe  vi  fono  comuni  fra  le  monete  ,  e 
le  medaglie,  che  indifferentemente  all'une,  e  V  altre  fervir 
poflòno  per  la  conformità,  che  fi  trova  fra  di  loro  . 

CAPITOLO  Vili. 

Del  modo,  che  tennero  gli  antichi  artefici  nel  far 
le  ftampe  delle  medaglie  ;  di  quello  ,  che 
fra' moderni  s'uja  ,  e  come  fi  facciano 
i  tajjelli  di  dette  medaglie . 

LE  diverfità  delle  maniere  d»  una  iftefla  medaglia  (del- 
I*  antiche  parlando  )  fatta  fotto  un  medefimo  Impe- 
radore,e  a  fuo  tempo  (Vampata,  ci  fanno  confidera- 
rc ,  che  facilmente  potette  enere ,  che  quando  V  Imperado- 
re  folle  in  que'  tempi  creato  ,  tutti  i  più  valenti  artefici  di 
tutte  le  Provincie  al  fuo  Imperio  fottopofte  faceffero  eia- 
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felino  una  medaglia  coli'  effigie  ,  ed  imprefa  del  detto  Im- 
peradore.  Come  per  efempio  in  Roma  cinquanta,  o  feflan- 
ta  maeftri  avrebbono  fatta  la  medaglia  di  Cefare  ,  e  il  mi- 
gliore farebbe  flato  quello,  a  cuifofle  permeilo  di  fare  le  det- 
te medaglie  ,  e  ad  etto  artefice  ancora  peravventura  dove- 
vano confegnare  la  zecca  ,  cioè  il  far  le  (lampe  delle  mone- 
te. Così  per  tutte  le  città  fi  doveva  per  i  miniftri  Imperia- 
li tenere  il  medefimo  ordine,  dimanierachè  in  un  medefimo 
tempo  fi  dovevano  diverfe  medaglie  da  diverfi  artefici  fa- 
re ,  i  quali  più  ,  o  manco  ,  come  in  ogni  tempo  interviene  , 
dovevano  eflere  eccellenti  in  tale  efercizio,  e  però,  fecondo- 
chè  io  mi  fon  fatto  a  credere  ,  delle  più,  e  manco  belle  ogni 
giorno  le  ne  veggono  .  Ma  perchè  non  è  noftra  intenzione 
di  difeorrere  fopra  di  quelle  ,  fe  non  in  quanto  al  modo  di 
farle  s*  appartiene  ,  eflendo  di  effe  maflìmamente  da  dottiflì- 
mi  uomini  flato  fcritto,  perciò  verremo  alla  noflra  pratica, 
dicendo  prima  quel  modo  ,  che  tennero  gli  antichi  in  far 
detti  lavori  ,  fecondochè  per  diverfe  oflervazioni  s*  è  potu- 
to conghietturarè  ,  e  per  mezzo  di  molte  cofe  antiche  ap- 
partenenti a  ella  arte,  che  alle  mani  ne  fono  pervenute  ,  le 
quali  ci  hanno  data  occafione  di  così  ragionare  .  Volendo 
adunque  i  maeftri  antichi  far  la  tetta,  e  il  rovefeio  della  me- 
daglia ,  quelle  primieramente  facevano  di  cera  di  quel  baflb 
rilievo  ,  che  volevano  ,  che  la  detta  medaglia  fo'fle  ,  e  ap- 
punto della  grandezza  ideila,  che  avefie  da  efsere.  Ma  pri- 
ma che  più  avanti  parliamo ,  diremo  come  fi  faccia  la  detta 
cera  .  Debbefi  pigliare  cera  bianchiflìma,  e  pura  ,  e  mefeo- 
larla  con  tanta  biacca  ben  macinata,  che  fia  per  la  metà  del- 
la cera  ,  a  quella  s'  aggiugne  un  poco  di  trementina  chiarif- 
lìma,  la  quale  più,  o  manco  vuol  efsere,  fecondo  la  (ragio- 
ne, in  che  altri  fi  ritrova  ,  perchè  efsendo  d'  inverno,  fi 
può  torre  più  trementina  la  metà,  che  !a  (late  non  fi  fareb- 
be ;  e  quello  è  il  modo  di  far  la  cera  ,  la  quale  era  da  efli 
antichi  lavorata ,  ficcome  ancora  è  da'moderni,  fopra  un  ton- 
do di  pietra  ,  d'  ofso  ,  o  di  vetro  nero  con  certi  fufcelletti 
di  legno.  Condotto  il  detto  lavoro  di  cera  a  perfezione,  lo 
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formavano  di  gefso  in  quella  maniera  ,  che  di  fopra  dicem- 
mo farfi  de'  fuggelli  cardinalefchi  .  Poi  avevano  i  loro  taf- 
felli  ,  che  così  fi  domandavano  i  ferri,  con  che  fi  (tampino 
le  dette  medaglie,  a  differenza  di  quelli  delle  monete,  che 
pile , e  torfelli  fi  dicono, che,  come  di  già  è  noto,  contengo- 
no differente  nome ,  perchè  ancor  eflì  fono  differenti ,  il  che 
non  avviene  de'  taffelli  ,  che  ambi  fono  eguali  .  Ma  quelli 
ferri  non  fi  fanno, come  quelli  delle  monete,  perchè  i  tor- 
felli, e  le  pile  di  ferro  ,e  d'acciaio  fi  compongono,  e  que- 
fti  taffelli  fi  fanno  tutti  d'  acciaio  fchietto  ,  i  quali  debbo- 
no efière  di  forma  quadra  ,  eguali  V  uno  all'  altro  ,  come  fi 
è  detto;  e  per  moftrare  il  modo  di  farli ,  diciamo,  che  poi- 
ché fi  faranno  indolciti  nel  fuoco  ,  come  infegnammo  ,  che 
a  quelli  delle  monete  fi  dovette  fare  ,  fi  debbono  fpianare 
pulitamente  con  pietre  delicate.  Ciò  fatto,  abbianfi  due  ,  o 
tre  paia  di  quelle  fefte  immobili  fatte  di  filo  di  acciaio, co- 
me parlando  delle  monete  fi  diffe  ,  le  quali  condotte  che 
faranno  a  quella  grandezza ,  di  che  altri  ha  di  bifogno ,  con 
effe  fi  fegnerà  il  luogo  della  granitura  ,  e  la  diftanza  delle 
lettere,  come  pur  delle  monete  ancora  dicemmo.  Ciò  fatto 
colle  ciappole  diligentemente  l'opra  il  taffeUo  cominciando 
a  lavorare  fi  leva  l'acciaio,  fecondo  ,  che  dimo/tra  la  forma, 
che  fi  farà  fatta  di  gettò  fopra  la  cera  ,  e  così  con  deftrezza 
fi  va  incavando  con  i  detti  ferri  ,  ponendo  cura,  che  manco, 
che  fia  pofiibile ,  fi  abbia  da  adoperare  i  cefelli  per  ammac- 
care, effendochè  per  tal  modo  fi  farebbe  indurir  1'  acciaio  , e 
non  fene  potrebbe  levar  poi  co'ferri  da  tagliare-,  però  con 
pazienza  fi  debbe  andare  i  taffelli  lavorando  nel  modo  detto, 
il  quale  è  quello  ,  che  tennero  gli' antichi  facendo  le  loro 
medaglie  .  Le  lettere  medetìmamente  ,  che  intorno  a  ette 
andavano,  intagliarono  con  ciappole,  e  con  bulini,  ma  del- 
le dette  lettere  ,  che  nelle  loro  medaglie  fi  veggono  ,  fiumi 
lecito  dire  con  ogni  debita  reverenza  ,  che  eflì  colle  loro 
regole  non  le  fecero ,  quantunque  i  Romani  inventori  ne  fof- 
fero  ;  perciocché  chi  porrà  diligente  cura ,  le  vedrà  per  Io 
più  fatte  in  tali  opere  con  poca  grazia,  il  che  doveva  pro- 
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cedere  ,  perchè  in  tal  parte  non  mettevano  fludio  ,  e  le  la- 
rdavano come  cofe  al  loro  efercizio  non  appartenenti.  Aven- 
do ora  detto  dei  modo  ,  che  tennero  gli  antichi  in  far  le 
medaglie  ,  verremo  a'  moderni  ,  feguitando  il  noftro  folito 
ordine  .  Occorfemi  di  fare  a  Clemente  Papa  Settimo  due 
medaglie  con  i  loro  rovefci  ;  alla  prima  nel  diritto  feci  la 
teda  del  Papa, e  per  rovefcio  v'era  intagliato , quando  Moi- 
sè  nel  deferto  con  moltitudine  di  popolo  attutato  percoteva 
colla  verga  la  pietra,  fuor  della  quale  ufcivano  abbondan- 
tiffime  acque  ;  la  quale  floria  era  (lata  da  me  fatta  con  molti- 
tudine di  pedone,  di  cammei  li,  e  cavalli,  fervendo  all'effetto, 
con  affetto,  e  decoro;  intorno  alla  quale  era  quello  motto  : 
vt  bibat  popvlvs.  Neil'  altra  ,  oltre  alla  teda  del  Papa, 
vi  era  per  rovefcio  figurata  la  Pace  con  una  facella  in  ma- 
no, che  ardeva  un  trofeo  d'arme,  ed  accanto  aveva  il  tem- 
pio di  Giano  con  una  figurina  legata  a  detto  tempio  po- 
llavi per  lo  Furore,  ed  il  motto  era  :  clavdvntvr  bel- 
li portae.  Quelle  due  medaglie  furono  intagliate  da  me 
con  quelle  iòpraddette  madri  ,  e  punzoni  ,  come  dicemmo 
parlando  delle  monete  .  Ma  qui  fi  ricordi  V  artefice  ,  che 
dove  io  ditti  ,  che  le  (lampe  di  quelle  non  fi  dovettero  toc- 
care con  ferri  <ja  cagliare  ,  di  quelle  tutto  il  contrario  av- 
viene -,  perciocché  come  fi  faranno  melTe  fopra  i  tattelli ,  e 
punzonetti,è  di  neceflìtà  con  ciappole,  e  con  bulini  finirle 
diligentemente,  e  indi  porvi  le  lettere  d'intorno,  fatte  pur 
in  punzoni  d'  acciaio  ,  come  nelle  monete  fi  ditte  .  Le  dette 
ftampe  di  medaglie  vogliono  effer  polle  fopra  un  grotto  taf- 
fello  di  piombo  ,  perchè  febbene  da  alcuni  è  flato  ufato  di 
metterle  in  certi  ceppi  di  legno  bucati  ,  ciò  nelle  medaglie 
non  fi  può  fare,  ettendochè  l*  incavo  ha  da  ettere  in  quelle 
molto  più  profondo,  che  quello  delle  monete,  dovendo  ef- 
fe mottrarfi  con  maggior  rilievo.  Debbefi  ancora  ufare,  co- 
me nelle  monete  ,  mentrechè  le  dette  ftampe  s*  intagliano, 
di  {lampare  con  un  poca  di  cera  nera  quello  ,  che  fi  lavo- 
ra ,  acciocché  meglio  fi  confideri  ciò  ,  che  fi  fa,  e  innanzi 
che  ie  dette  ftampe  fi  temperino ,  ftampifi  prima  alcuna  me- 
daglia 
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daglia  di  piombo  ,  affinchè  tutto  il  lavoro  fi  vegga  irnie- 
nte fecondo  il  bifogno  fi  corregga.  E  come  ciò  fi  fia  fat- 
to, allora  fi  potranno  temperare  nel  modo,  che  fi  ditte  del- 
le monete  ;  ma  pongafi  cura  di  avere  un  vafo  capace  al- 
manco di  due  barili  d'  acqua,  e  quando  faranno  fatte  rotte 
dal  fuoco  colla  discrezione,  che  dicemmo,  pigliandole  col* 
le  tanaglie,  fi  debbono  fubito  tuffare  nella  dett*  acqua  ,  te- 
nendole in  efla  ricoperte  ,  e  non  mai  fuori  ,  ma  girare  così 
ricoperte  intorno  ,  fintantoché  fi  fenta  celiare  quel  rumore 
del  friggere  ,  che  fa  il  fuoco  per  la  violenza  deìl'  acqua; 
dipoi  fi  poflòno  cavare  ,  e  fi  hanno  da  pulire  colla  fcaglia 
del  ferro  macinato come  altrove  fi  ditte  .  Ma  tempo  è  di 
trattare  de'  modi  di  ftampare  le  dette  medaglie . 

CAPITOLO  IX. 

*Del  modo  di  ftampare  le  medaglie  a  corno ,  e  delle 
mìjure  delle  ftaffe ,  e  de'  conj . 

IN  diverfi  modi  fi  ftampano  le  medaglie  ,  e  quello,  che 
generalmente  fi  dice  coniare,  a  noi  pare,  che  partico- 
larmente ancora  fi  debba  intendere  ,eflendoch'egli  è  uno 
de* modi,  con  che  fi  ftampano  le  dette  medaglie.  Ma  quan- 
tunque in  diverfi  modi  quefte  fi  (tampino  ,  per  fuggire  la  fu- 
perfluità  non  neceftaria  ,  diremo  folamente  di  quegli  fteffif 
de'  quali  nelle  noftr'  opere  ci  fiamo  ferviti  ,  avendogli  per 
mezzo  dell' efperienza  trovati  utilittìmi.  Cominciando  adun- 
que dal  modo  di  (lampa r  le  medaglie  a  conio,  diciamo ,  che 
fi  debbe  fare  una  (latta  di  ferro  larga  quattro  dita  ,  grofsa 
due,  e  lunga  un  mezzo  braccio  ,  il  vano,  e  larghezza  della 
quale  vuol  efière  appunto  tanto,  quanto  fono  grandi  i  tattel- 
Ii,  dove  fi  fono  intagliate  le  medaglie,  i  quali,  ficcome  di- 
cemmo ,  vogliono  e  (Ter  quadri  ,  ed  eguali  ,  e  difpofli  in  tal 
guifa,  che  mettendogli  nelle  ftafFe  v'entrino  dentro  appun- 
to, perchè  nel  coniar  poi  la  medaglia  di  qualunque  metallo 
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ella  fia,  filandovi  dentro  appunto  i  detti  taflelli, non  fi  pof- 
fono  trafporre  .  Avvertifcafi  ora  ,  che  volendo  ftampar  le 
medaglie  nel  detto  modo,  prima  è  neceflario  di  aver  ne' taf- 
felli  ftampata  una  medaglia  di  piombo  della  groflèzza  ,  ch'el- 
la fi  defidera  d'  avere  d'  oro  ,  o  di  argento  ,  e  ciò  fatto  In- 
fogna formarla  in  quella  terra  nelle  dette  ftafFe  già  nel  mo- 
do, che  dicemmo  ulare  i  borchiai  ,  ed  appretto  gettarla ,  e 
nettarla  dalle  fue  bavette  con  una  lima  ,  avvertendo  però 
di  non  vi  lafciare  i  colpi  della  lima,  ma  raderla  bene.  Dipoi 
fi  metterà  in  mezzo  a'  taflelli  ,  perchè  efTendo  la  medaglia 
in  tal  modo  gettata  ,per  cotal  via  fi  verrà  a  facilitar  più  il 
modo  dello  (lampada  ,  eflendochè  le  ftampe  non  s'  affatica- 
no tanto  .  Dipoi  che  fi  avranno  le  ftampe  nella  ftaffa  ,  e 
che  fi  fia  diritta  la  ftaffa  in  terra ,  facciafi ,  che  da  una  ban- 
da i  taflelli  fi  pofino  nel  fondo  della  detta  ftaffa  ,  e  dalla  ban- 
da di  fopra,  nella  quale  vi  debbono  efler  tre  dita  di  vacuo, 
vi  fi  pongano  due  conj  di  ferro  ,  cioè  due  biette  ,  le  quali  vo- 
gliono da  una  banda  efler  grolle  ,  e  dall'  altra  per  la  metà 
manco  groffe  .  Quefte  vogliono  efler  lunghe  per  una  volta, 
e  mezzo  la  lunghezza  della  Mafia  più ,  e  manco  fecondo  il 
bifogno.  Volendofipoi  {lampare,  pongami  le  punte  delle  det- 
te biette,  o  con;  fopra  i  taflVli,  in  guifa  che  V  una,  e  l'al- 
tra punta  venga  a  foprapporu  .  Fatta  che  fi  farà  la  detta 
diligenza  ,  la  quale  fi  fa ,  perchè  non  fi  trafpongano  le  parti 
della  medaglia,  e  per  agevolare  i  ferri  ,  c  il  metallo,  di  che 
dee  farfi  la  medaglia ,  piglili  poi  la  ftarTa ,  e  pofifi  fopra  una 
pietra  grande  con  una  di  quelle  tefte  grofle  de'  conj  ,  e  in- 
fulla  tefta  di  fopra  percuota»*  con  un  groflò  martello  a  due 
mani ,  il  qual  martello  nell*  arte  fi  domanda  mazzetta  ,  e 
debbefi  folamente  percuotere  tre  ,  o  quattró  volte  il  più, 
fcambìando  a  ogni  due  colpi  il  conio  di  fotto  in  fopra.  Ciò 
fatto  cavifi  la  medaglia  ,  ed  efTendo  peravventura  d'ottone, 
è  di  neceflìtà  ricuocerla,  perchè  per  la  durezza  del  metallo 
non  verrà  formata  alla  prima  ,  e  dopo  che  fia  ricotta,  fac- 
cianfi  le  dette  diligenze  due,  o  tre  volte,  tantoché  fi  vegga 
eflere  bene  ftampata  ;  e  quefto  è  quanto  ne  occorre  di  ragio- 
nare 
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nafe  fopra  quefto  modo  di  (lampare  a  conio  ,  lafciando  in- 
dietro molte  minuzie  ,  come  non  neceflarie  ,  perciocché  io 
prefuppongo  ,  come  s'  è  detto  ,  di  parlare  Tempre  con  uo- 
mini non  in  tutto  ignari,  ed  imperiti  della  dett'  arte,  e  per- 
ciò difcendo  a  un  altro  modo  di  (lampare  detto  a  vite. 


Dello  [lampare  le  medaglie  a  vite,  de"  mafìt,  delle 
chiocciole,  e  de1  pani  di  ejìe  vite. 


Acciafi  una  ftafFa  di  ferro  grofia ,  e  larga  nel  modo  fo- 


praddetto  ,  ma  tanto  più  lunga  ,  quanto  oltra  i  due 


taflelli,  do  ve  farà  l'intaglio  della  medaglia  ,  ella  pof- 
fa  eflèr  atta  a  nafcondere  ancora  la  vite  femmina  di  bron- 
zo ,  la  qual  vite  fi  getta  in  fui  maftio  di  ferro  .  Quefto  det- 
to maftio  è  quello  ,  che  veramente  fi  domanda  vite  ,  e  la 
femmina  fi  domanda  chiocciola  .  Vuol  eflere  il  detto  maftio 
groflo  tre  dita ,  e  i  pani  della  vite  vogliono  efler  fatti  qua- 
dri ,  perchè  hanno  più  forza  ,  che  nell'  altro  modo  ,  che  fi 
ufano  di  fare.  Avvertifcafi,  che  la  ftafFa  debbe  eflère  buca- 
ta di  fopra  ,e  poiché  in  efla  fi  faranno  medi  i  taflelli,  e  infra 
i  detti  taflelli  il  metallo  ,  che  fi  vuole  (lampare  ,  è  necefla- 
rio,  che  per  la  grandezza  della  chiocciola  di  bronzo  fia  ta- 
le, che  non  balli  nella  ftafTa.  E  perchè  i  taflelli  hanno  da  ef- 
fere  alquanto  minori,  per  tal  cagione  fi  calzeranno  con  biet- 
te di  ferro  ,  fermandogli  bene  ,  acciocché  non  fi  muovano 
punto  .  Abbiali  poi  preparato  un  pezzo  di  trave  di  lun- 
ghezza di  due  braccia,  o  più,  la  quale  vuol  efler  fotterra- 
ta  tanto  ,  che  fopra  terra  fe  ne  vegga  folamente  un  mezzo 
braccio,  e  quefta  fia  benifiìmo  piallata,  ed  alla  detta  trave 
fi  appicchi  nella  teda  di  fotto  un  pezzo  di  corrente  aflai  ben 
grotta  di  lunghezza  pur  di  due  braccia  ,  commettendolo 
nella  teda  di  fotto  della  detta  trave,  dipoi  nella  teda  di  fo* 
pra  commettafi  la  {rafia  con  un'  intaccatura ,  ficchè  ella  vi 
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entri  appunto.  Bifogna  ancora  fare  certe  aìlette  di  ferro  ga- 
gliarde ,  le  quali  foftengano  la  detta  trave, dov'è  commef- 
fa  la  vite  ,  perciocché  le  dette  aliette  la  foftengono,  ch'ella 
non  fi  apra.  La  tefta  di  fopra  della  vite  vuol  edere  (liaccia- 
ta  ,  ed  in  quella  parte  diacciata  vi  fi  commette  un  groflò 
anellone  di  ferro,  che  abbia  due  code,  le  quali  code  hanno 
a  eflere  bucate  ,  e  confitte  a  una  lunga  (langa  ,  cioè  a  un 
lungo  corrente  ,  la  cui  lunghezza  non  fia  manco  di  fei  brac- 
cia ,  e  poi  con  quattr*  uomini  deliramente  tenendo  diritti 
i  ferri  da  {lampare, ed  il  metallo,  che  fi  (campa  ,  così  fi  con- 
ducono a  perfezione  le  dette  medaglie.  Ed  in  tal  modo  per 
Papa  Clemente  ne  (lampai  più  di  cento  tutte  di  ottone  , 
fenza  averle  gettate ,  come  di  fopra  dicemmo,  che  necefia- 
rio  fofle >  volendole  coniare  .  Finalmente  quefta  forza  della 
vite  è  tale  ,  che  febben  fi  confiderà  ,  quantunque  fia  di  più 
fpefa  ,  imperò  mette  più  conto  a  (lamparle  così  ,  che  in  al- 
tro modo  ,  e  manco  fi  fpende  ,  perchè  oltre  che  meglio  fi 
ftampa  ,  i  ferri  meno  fi  affaticano  ;  e  dell'  oro  ,  e  dell'  ar- 
gento parlando  ,  io  ne  ftampai  gran  quantità  fenza  mai  ri- 
cuocerne nefluna  ,  infomma  a  due  (Iretture  di  vite  fempre 
verrà  (rampata  la  medaglia,  dovechè  a  cento  colpi*  di  conio 
appena  fe  ne  farà  fatta  una  .  Laonde  per  ognuna  ,  che  fe 
ne  (lampi  a  conio  ,  fe  ne  farà  ftampate  venti  a  vite  ;  e  dì 
quefto  fia  detto  abbaftanza  .  Ora  tratteremo  di  lavorare  dì 
groflérie  d'  oro  ,  e  d*  argento , 
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<Deir  arte  di  lavorare  di  gr offerta  i'  oro  ,  e 
4t  argento,  figure ,  e  va/t  ;  e  del  modo 
di  fondere  a  vento  ,  a  mortaio  ,  e 
a  tazza,  e  del  far  le  ftaffe  da 
gettar  le  piaftre  de*  det- 
ti metalli* 

NOi  fìamo  pervenuti  all'ultima  arte  dell' oreficeria  » 
che  è  quella  del  lavorar  di  groflerie  d'oro,  e  di  ar- 
gento,  la  qual  arte  fu  da  me  imparata  in  Roma,  ma 
alquanto  diverfamente  da  quello,  che  io  poi  la  veddi  lavo- 
rare in  Parigi,  dove  in  grandiffima  copia  fi  lavora  di  detto 
efercizio.  Imperò  faranno  da  me  tutti  due  fpiegati  ;  ma  co- 
me cofa  necefiaria  parleremo  prima  del  modo  di  fondere 
l'argento,  per  tutte  1*  occafioni ,  che  in  dett'arte  occorro- 
no .  Dico  adunque,  che  volendo  ,  che  l'argento  non  fi  riar- 
da ,  e  che  meglio  fi  liquefacela  ,  per  far  quefto  vi  fono 
tre  modi  .  Il  primo  è  fonderlo  per  virtù  vìel  vento  ,  che  fa 
il  mantice  »  perciocché  fi  compone  intorno  alla  bocca  del 
mantice  un  fornelletto  di  mattoni,  dove  debb*  efler  coperto 
bene  il  coreggiuolo  ,  cioè  che  tant*  alto  fia  il  detto  fornel- 
lo, che  egli  foprafFaccia  il  coreggiuolo  di  quattro  dita.  Di- 
poi fi  piglia  il  coreggiuolo,  e  ugnefi  dentro  ,  e  fuori  benif- 
fimo  con  olio  di  uliva  ,  e  empiendolo  d'  argento  fi  mette 
nel  fornello  ,  e  nel  fondo  di  eflo  fornello  debbono  enere 
certi  pochi  carboncini  accefi ,  dico  pochi  ,  perchè  il  calore 
non  fia  cotanto  fubito  ,  che  faccia  rompere  il  coreggiuolo, 
e  perciò  fe  gli  debbe  dare  un  caldo  temperato  ,  non  toccan- 
do mai  il  mantice ,  fintantoché  il  coreggiuolo  non  fi  vegga 
infocato ,  e  rofìb  ;  ma  come  fia  in  detto  termine  ,  allora  fi 
debbe  cominciare  pianamente  a  far  alitare  detto  mantice,  fin- 
tantoché densamente  follando  fi  vegga  come  acqua  lique- 
fatto i'  argento  .  Ciò  fatto  pigUfi  tanta  gruma  di  botte» 
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quanta  fi  può  tener  nafcofta  in  una  mano  ,  e  mettali  fopra 
j*  argento  ftrutto  nel  coreggiuolo  ,  e  lafciatala  fiate  alquan- 
to,  piglili  uno  ftraccio  di  panno  lino,  che  fia  ben  unto  con 
olio,  e  cotanto  fia  grande,  che  in  quattro  ,  o  cinque  doppj 
fi  pona  ripiegare  •  Indi  fcuoprafi  il  coreggiuolo  da'  carboni, 
e  pongavifi  fopra  quel  panno  lino  ,  dipoi  piglili  il  coreg- 
giuolo con  un  paio  di  tanaglie  dette  imbracciatole  ,  le  qua- 
li dall'  effetto,  che  fanno  ,d'  abbracciare  il  detto  coreggiuolo 
fon  così  nominate  ,  perciocché  fe  quefte  lo  pigliarono  in 
quella  guifa  ,  che  fi  fa  il  coreggiuolo  di  ferro  ,  eflendo  que- 
fto, di  che  parliamo,  di  terra,  lo  romperebbono  fubito; do- 
ve quefte  in  guifa  fon  fatte  ,  che  Io  foftengono  fenza  alcun 
pericolo  di  romperlo-  Dopo  quefto  abbianfi  preparate  le  fue 
ftafTe  per  gettarvi  dentro  l'argento,  e  quefte  fi  fanno  di  due 
piaftre  di  ferro  ,  grandi  fecondo  il  bifogno  ,  Traile  quali  fi 
mette  certi  baftoncini  quadri  della  groflezza  del  dito  migno- 
lo ,  più,  o  manco  fecondo  la  piaftra  ,  che  fi  vuol  gettare  , 
indi  fi  ferrano  all'  intorno  con  certe  molle  di  ferro  alquan- 
to groflette,  e  col  martello  fi  pingono  innanzi  in  guifa ,  ch'el- 
le ferrino  egualmente  le  dette  ftafTe  ,  e  delle  dette  molle  fe 
ne  fa  fei ,  o  otto ,  fecondo  la  grandezza  delle  ftafTe  ;  ftuccanfi 

poi  dintorno  con  un  poco  di  terra  liquida,  perchè  l'argen- 
to, che  vi  fi  getta  dentro,  non  fi  verfi  .  Proccurifi  ancora, 
che  le  ftafTe  fieno  ben  calde  ,  e  avendole  ferme  in  un  catino 
di  cenere  lpenta  ,  o  fra  quattro  mattoni  in  terra,  avendovi 
prima  gettato  dentro  un  poco  d'olio,  vi  fi  potrà  verfare 
poi  P  argento  ,  e  quefto  è  uno  de*  modi  di  fondere  .  Ven- 
ghiamo  ora  al  fecondo  molto  migliore  .  Ufafi  in  Fiorenza 
nelP  arte  de'  battilori  fondere  in  un  modo  detto  a  mortaio, 
che  così  chiamano  quel  fornello  ,  dov'  efli  fondono,  il  quale 
fi  fa  in  quefto  modo  .  Abbiali  più  lame  di  ferro  fchietto 
grotte  un  mezzo  dito  ,  e  larghe  quanto  un  dito  groflo  ,  e 
colle  dette  lame  tenafi  uno  ftrumento  di  forma  tonda  alto 
un  braccio  ,  e  un  terzo,  ancorché  fene  ufano  de'  minori,  c 
maggiori  fecondo  ì'  occafioni  di  fondere  più  ,  o  manco  ar- 
gento. Quefto,  come  $'  è  detto,  vuol  efler  telfuto  di  forma 
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tonda  infino  a  due  terzi  del  tutto  ,  e  da  due  terzi  in  giù  fi 
debbono  lafciare  quattro  gambe  di  ferro  alquanto  più  grotte  i 
che  non  è  '1  refto  del  teffuto  ,  fopra  le  quali  quattro  gam- 
be il  detto  fornello  s'  ha  da  pofare  .  Ma  fi  debbe  avverti- 
re, che  dove  cominciano  le  gambe  ,fi  ha  da  fare  una  grati- 
cola tanto  larga ,  che  vi  pam"  un  dito  ,  e  mezzo ,  e  non  più, 
la  qual  graticola  debbe  fervire  per  lo  fondo  del  fornello, e 
al  detto  fornello  facciavi  una  crolla  di  terra  mefcolata  con 
cimatura  ,  la  qnal  terra  debbe  effer  di  quella,  che  s'  adope- 
ra alla  fornace  de'  bicchieri .  Fatte  le  dette  diligenze  pi-glifi 
un  mattone  di  terra  cotta,epofifi  nel  fondo  del  fornello;  e 
fopra  il  detto  mattone  li  ponga  un  poco  di  cenere  ,  e  fopra  la 
cenere  il  coreggiuolo  coli*  argento ,  che  fi  vuol  fondere  ,  il 
quale  -vuol  efler  tanto  ,  che  fia  ballante  a  empier  detto  co- 
reggiuolo, ufandoglì  l'altre  diligenze,  che  fi  difTero  nel  for- 
nello parlato .  Ciò  fatto,  empiafi  il  coreggiuolo  di  carbonet- 
ti  con  un  poco  di  fuoco,  Iafciandolo  per  fe  fieno  far  rollò, 
perciocché  per  fe  medefimo  piglia  un  vento  grandiflìmo ,  ed 
in  tal  guifa  fi  fonde  meglio  ,  che  col  vento  del  mantice  . 
Ufanfi  fare  ancora  de*  coreggiuoli  dì  ferro  fchietto  ,  eflen- 
dochè  quelli  di  terra  bene  fpeflò  fi  rompono,  ma  a  quelli 
di  ferro  è  neceflario  fare  un  loto  di  cenere  pura  ,  la  quale 
perciò  fi  domanda  cenerata  ,  e  dentro  ,  e  fuori  del  coreg- 
giuolo vi  fi  pone  grofla  un  mezzo  dito,  lafciandola  rafciu- 
gar  bene  avanti  ,  che  1*  argento  vi  fi  metta  dentro  Uhìi 
ancora  di  far  detto  loto  di  terra  con  cimatura  ,  e  l*  uno,  e 
l'altro  fi  approva,  purché  nel  refto  fi  ofiervino  le  diligenze 
raccontate.  A  quelli  fi  aggiugne  il  terzo  modo  di  fond  re, 
il  quale  fu  trovato  da  me  per  mezzo  della  neceffità  ,  e  mi 
riufcì  molto  a  propofito;  perciocché  eflendo  in  Cartel  Sant* 
Angelo  rinchiafo  al  tempo  del  facco  di  Roma  ,  e  privo 
delle  comodità,  che  a  tali  cofe  fi  ricercano  ,  rivolgendomi 
all'  induftria  ,  {'mattonai  una  danza  ,  e  di  quei  mattoni  an- 
dai tenendo  un  fornello  in  forma  d*  angolo  ottufo .  Fra 
l'uno,  e  l*  altro  mattone  ,  nell'  attentargli ,  Iafciai  i  conven- 
ti larghi  due  dita,  così  in  tal  modo  V  andai  riftringendo  ,  e 
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quando  io  fui  un  palmo  follevato  da  terra  di  dentro ,  V  an- 
dai congegnando  ,  dimodoché  io  vi  accomodai  fopra  una 
graticoletta  fatta  di  manichi  di  palette  da  fuoco  ,  e  di  cer- 
ti ftidioni,  che  io  roppi.  Ciò  fatto  alzai  il  fornello,  riurin- 
gendolo  più  di  un  palmo,  e  un  quarto.  E  dopo  prefi  un  ro- 
maiuolo  di  ferro  aflai  grande,  che  a  cafo  ritrovai  in  una  cu- 
cina ,  facendogli  un  loto  di  cenere  ,  e  terra  rnefcolata,  e  vi 
pon*  dentro  quell'oro  ,  di  che  egli  era  capace,  cominciando 
a  dargli  fuoco  grande  in  un  tratto  ,  per  non  efler  fottopo- 
fto  al  pericolo  dello  fpezzarfi  ,  ficcome  de*  coreggiuoli  di 
terra  fuole  intervenire  ;  efiendo  dipoi  fonduta  la  prima  quan- 
tità , rimbottai  tante  volte, che  io  fondei  cento  libbre  d'oro; 
e  quefto  è  un  modo  faciliflimo  ,  e  perfettiflìmo  »  ,clel  quale 
eflendo  io  flato  inventore  ,  llami  lecito  chiamarlo  con  que- 
fto nome,  come  per  ifcherzo  ,  fondere  a  tazza  ;  e  quantun- 
que parefse  neceflario»  che  fene  dovefse  per  maggior  chia- 
rezza moftrare  il  difegno  ,  eflendomi  ingegnato  con  paro- 
le di  farlo  a  baftanza  chiaro  ,  perciò  non  piglieremo  cu- 
ra di  moflxarlo  per  Io  mezzo  di  più  manifefta  evidenza  ; 
ma  verremo  a  trattare  del  modo  di  lavorare  in  dett*  arte 
di  groneria  » 
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Bel  modo  di  tirar  vagellami  d1  oro  ,  e  d1  argen- 
to ;  e  de'  varj  modi  di  formare ,  ?  gettare 
i  manichi ,  *  piedi  loro  .  Del  rafoio 
da  rader  le  piaftre del  raderle , 
e  batterle  :  e  della  forma  de* 
cejelli  di  ferro ,  ancudini, 
0  caccianfugri , 

Gettato  adunque  che  fi  farà  l'  argento  nelle  foprad- 
dette  piaftre  di  ferro,  fi  debbe  lafciar  freddare  in  ef- 
fe, perciocché  meglio  fi  raflbda,  e  condenfa.  Com* 
egli  fia  freddo,  fi  debbe  d'  intorno  nettarlo  dalle  fue  bave, 
e  ciò  fatto  piglili  un  rafoio  alquanto  bolfo,  e  largo  più  di 
due  dita  ,  e  mezzo  .  Quefto  fi  appicca  fopra  un  baftone  ,  il 
qual  baftone  debb'  aver  due  manichi  ,  che  ftieno  difcofto 
dalla  punta  del  rafoio  un  mezzo  braccio  in  circa  ,  e  vuole 
il  detto  rafoio  efler  piegato  tre  dita  ,  e  acconcio  in  guifa  , 
che  poflk  graffiare,  perciocché  col  detto  rafoio  fi  debbe  ra- 
dere la  piaftra  d' argento, o  d'oro  ch'ella  fia, in  quefto  mo- 
do. Facciati*  la  piaftra  rofla  come  di  fuoco  ,  e  così  calda  fi 
metta  fopra  una  di  quelle  piaftre  di  ferro  ,  delle  quali  ci 
fervimmo  per  gettarvela  dentro  ,  e  quivi  fi  fermi  con  cer- 
ti ferri  da  conficcare  ,  così  mettendoli  %\  manico  del  rafoio 
infulla  fpalla  ,  e  ponendo  ambe  le  roani  a  i  manichi  del  det- 
to rafoio  ,  il  quale  viene  a  ftare  in  forma  di  croce  gagliar- 
damente .fi  raderà  la  piaftra  d'argento  tanto, quanto  fi  fcuo- 
pra  la  pelle  dell'  argento ,  e  fi  vegga  netta.  Qui  non  voglio 
lafciare  alcune  cofe  ,  che  io  oflervai  lavorando  ,  come  ho 
detto,  in  Parigi,  dove  io  feci  opere  d'  argento  di  maggior 
grandezza,  che  far  fi  portano  in  dett'  arre  di  groflèria  ,  e  le 
più  diffìcili  ;  MiRÉFiehè  io  radeva  le  dette  piaftre  d'argen- 
to nel  modo  fopraddetto  ,  avendo  ciò  o  (Ter  varo  un  certo 
Claudio  Fiammingo  mio  lavorante,  giovane  molto  ingegno- 
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fo,  e  fufficienite  ,  mi  ditte  modeftamente  ,  che  ancorché  il 
modo  di  radere  dette  piaftre  fofle  molto  bello  ,  imperò 
nella  maniera  ,  che  egli  le  lavorava,  fi  poteva  rifparmiare 
quel  tempo,  e  fare  fenza  raderle;  ond'io  ciò  fentendo  diffi , 
che  aveva  caro  d'  imparare  il  fuo  modo  -,  e  così  gli  detti  a 
fare  un  paio  di  vafi  d'  argento  ,  che  pefavano  libbre  venti 
1*  uno  ,  imperò  con  i  miei  modelli  ,  i  quali  vafì  così  furono, 
da  lui  melfi  in  opera  .  Poiché  egli  ebbe  fonduto  il  fuo  ar- 
gento,  e  gettatolo  nelle  forme  di  ferro  nel  modo  foprad- 
detto  ,  levatogli  le  bave  .cominciò  a  batter  la  piaftrà  fenza 
raderla,  e  a  dargli  conveniente  forma,  come  più  di  fotto  fi 
dirà  ,  e  così  gli  conduceva  fenza  far  quella  manifattura  di 
raderla  ,  il  qual  modo  mi  pare  degno  d*  eflere  imitato  ;  e 
con  quella  imparai  molt'  altre  belle  avvertenze  ,  le  quali 
prima  ftimava  ,  che  nafcelfero  r  perchè  in  detta  città  fi  lavo- 
ra d*  argento  finillìmo  ;  ma  fui  fatto  poi  accorto  ,  che  ciò 
procedeva  mediante  la  pratica  grande  ,  che  elfi  avevano  in 
tal  arte  ,  eflendochè  ogni  bafTa  lega  d'  argento  era  da  lo- 
10  lavorato  colla  medefima  facilità  ,  e  perfezione  dell'  ar- 
gento fine.  Così,  come  ho  detto ,  fenza  fpender  il  tempo  in 
rader  la  piaftra, conducevano  il  lavoro  ,  non.  mancando  però 
di  alcune  diligenze  ,  come  fono  in  andar  levando  alcune  fo- 
glietta di  mano  in  mano  ,  che  getta  la  piaftra  ,  fecondochè 
elle  fi  dimoflrano .  Contuttociò  non  giudicando  a  pafllone  , 
piuttofto  eleggerei  il  primo  ,  che  il  fecondo  modo  ,  cioè  di 
raderle,  per  averlo  trovato  migliore'  Dimoflreremo  ora  co- 
me fi  debba  fare  un  va  fo  in  forma  d'  uovo  .  Dico  adunque, 
che  in  Roma  fra  dimoiti  ,  che  me  ne  occorfe  di  fare  ,  due 
ve  ne  furono  di  forma  d'  uo-vo  alti  più  d'  un  braccio  ,  col- 
le bocche  ftrette  di  fopra  ,  e  con  i  lor  manichi ,  uno  fu  del 
Vefcovo  di  Salamanca  ,  e  1'  altro  del  Cardinal  Cibo  .  Que- 
lla forte  di  vafi,  com'  è  noto,  fono  chiamati  acquerecci,  e 
per  pompa  fi  tengono  fulle  credenze,  e  furono  da  me  /avo- 
rati  con  fogliami,  e  animali  divedi.  Dimolt'  altri  ne  feci  al 
Re  Francefco  vie  maggiori  de' fopraddetti',  dove  io  ave- 
va in  elfi  lavorato  alcune  opere  di  cefello  con  gran  diligen- 
za , 


PRIMO.  85 

za   i  quali  in  tal  guifa  concludi .  Prefa  la  piaftra ,  e  pulita- 
la dalle  bave,  e  fcantonatala  alquanto,  la  radei  da  tutte 
due  le  bande  nel  modo  ,  che  di  fopra  dicemmo;  e  per- 
chè le  piaftre,  che  fi  gettano,  fono  alquanto  lunghe  per 
un  verfo  più,  che  per  V  altro  ,  per  via  del  martello  così 
la  ridufli  tonda  .  Fatta  la  piaftra  infocata  ,  e  rafia  ,  ma 
non  troppo,  perciocché  fi  fPc zzerebbe  ,  niellala  fopra  L 
ancudine  colla  penna  del  martello  fi  debbe  batterla  da  un 
angolo  all'altro  gagliardamente,  e  fare  ch'eli'  entri  bene,  e 
così  percotendola  da  tutti  e  quattro  i  cantoni  nel  modo 
detto  fi  debbe  fare,  fintantoché  fi  venga  a  nfcontrare  m 
croce  la  battitura,  dipoi  pur  colla  penna  del  martello  li  ti- 
ri  inverfo  le  facce  ;  così  percotendola  nel  detto  modo  ,  e 
Saldandola  ,  e  battendola  quattro  volte  ,  diventerà  tonda  • 
Ridotta  intal  guifa,  fi  debbe  aver  la  mifura  di  quanto  ha  da 
effer  largo  il  corpo  del  vafo  ,  e  ciò  villo  «tifi  tre  dita  di 
più  ,  che  non  è  la  detta  grandezza  .avvertendo  fempre  di  la- 
rdar la  detta  piatirà  più  grotta  nel  mezzo  ,  che  fia  potuta- 
le ,  ma  innanzi  che  s'  arrivi  alla  detta  grandezza  percoten- 
dola,fi  debbe  pigliare  un  ferro  grofio  un  dito,  e  lungo  lei; 
quello  vuol  efler  bolfo,  e  appuntato,  ma  non  sì,  che  egli  fia 
pungente  ,e  il  detto  fi  mette  dritto  col  piede  infulP  ancu- 
dine ,  dipoi  vi  fi  congegna  fopra  la  piatirà,  fintantoché  lì 
tenga  dritta  ,  cioè  pari  ,  bilicandola  in  fui  detto  punto  ,  e 
quando  ciò  fi  vegga  efière  in  pronto ,  commettali  a  un  prati- 
co garzone  ,  che  la  percuota  colla  bocca  del  martello  a  di- 
ritto di  quel  punto  ,  tantoché  venga  fegnato  nella  detta 
piaftra  .  Sono  vi  dimolti  artefici  ,  che  fenza  alcun  aiuto  fan- 
no beniflìmo  il  detto  effetto,  maflìmamente  alle  piaftre  pic- 
cole ,  imperò  alle  grandi  è  neceflario  I*  aiato  fopradrìet- 
to.  Come  la  piaftra  farà  nel  detto  termine ,  piglili,  e  rivol- 
tili infulP  ancudine  con  quel  medefimo  ferro  ,  e  percuotali 
col  martello  ,  dimodoché  quel  punto  ,  che  è'  poco  fegnato, 
apparila  maggiore ,  dipoi  colle  fefte  girandole  intorno  veg- 
gafi  l'inegualità  fua,  e  fempre  ricuocendola,  col  martello  fi 
tiri  T  argento  dove  fi  vede  mancare  ,  proccurando  di  non 
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perdei*  mai  il  detto  punto  .  Così  eflèndo  tirata  tanto  gran- 
de ,  quanto  fi  difle  ,  cioè  tre  dita  maggiore  ,  che  non  deb- 
be  enere  il  corpo  del  vafo,  di  nuovo  fi  pigli  le  fede  e  fe- 
gnifi  appunto  tanto  ,  quanto  ha  da  eflere  il  corpo  del'detto 
vafo,  fognando  oltra  quello  più  cerchi  dittanti  P  un  dall'al- 
tro un  mezzo  dito,  infino  che  arrivi  al  centro,  cioè  al  pun- 
to di  mezzo.  Piglifi  poi  una  Torta  di  martelli  ,  che  abbiano 
la  penna  grotta  un  dito  da  una  banda  ,  e  un  dito ,  e  mez- 
zo dall'  altra  parte  ,  e  la  detta  penna  debb'  eflere  (cantona- 
ta ,  e  tonda  in  guifa,  che  fra  il  polpaftrello  di  un  dito;  cosi 
col  detto  martello  fi  comincia  a  percuotere  nel  mezzo 'della 
piatirà,  dico  nel  centro  appunto,  proccurando  Tempre,  che 
al  punto,  che  vi  fi  è  Tegnato,non  fi  perda,  il  che  fi  fa  dan- 
do Tpeflb  col  medefimo  punzone  ,  con  che  da  prima  fi  fece 
il  detto  punto  .  Col  detto  martello  poi  fi  va  battendo  a  ufo 
di  chiocciola  intorno  a  que'  Tegni,  e  cerchi  fatti  dalie  fette, 
fpeflb  ricocendola.  Battendola  adunque  in  quello  modo  vie- 
ne a  crefcere  V  argento  in  guiTa  di  un  cappello  ,  o  di  una 
coppa  ,  la  qual  forma  ha  da  eflere  il  corpo  del  vaTo  .  Così 
avvertendo  ,  che  il  punto  refti  in  mezzo ,  fi  debbe  tirare  fu 
T  argento  eguale  ,  perciocché  quando  fi  tirafle  più  da  una 
banda,  che  da  un'altra,  fi  verrebbe  a  far  brutto  lavoro  ,  e 
farebbe  V  argento  difeguale  .  Percuotali  adunque  tanto  nel 
detto  modo  ,  che  la  detta  piaflra  pigli  forma  tanto  profon- 
da, quanto  è  alto  il  corpo  del  modello  del  vafo,  dipoi  con 
diverfe  ancudini  appropriate  alla  detta  forma  del  vafo  , 
quando  colla  bocca  ,  quando  colla  penna  del  rnartello.e  quan- 
do a  voto  ,  cotanto  fi  batte  ,  che  pigli  interamente  la  for- 
ma di  tutto  il  vafo  ,  il  che  (i  confeguifce  in  fulle  dette  ancu- 
dini,  che  per  l'  arte  fi  domandano  lingua  di  vacca.  Ancora 
fi  dirizza  queir  orlo,  o  rigoglio  ,  che  fa  la  proporzione  del 
corpo  del  vafo  fopra  un'  altra  Torta  di  ancudini  torte  fat- 
te per  detto  effetto  ,  il  quale  a  poco  a  poco  fi  comincia  a 
battere  ,  foftenendolo  alquanto  a  vantaggio  ,  fintantoché  0, 
venga  a  riftringere  la  gola  del  vaTo  ,  proccurando  di  levai* 
Tempre  con  diligenza  qualghe  sfoglietta  ,  che  apparine  nel 
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lavoro .  Poiché  fi  farà  riftretta,  e  condotta  la  gola  del  det- 
to vafo  fecondo  il  modello  ,  volendo  lavorare  il  corpo  di 
baffo  rilievo  ,  fi  debbe  empiere  di  pece  nera  ,  e  ciò  fatto 
compartire  ,  e  difegnare  con  uno  diletto  di  acciaio  bruni- 
to fopra  il  corpo  del  detto  vafo  o  figurine  ,  o  fogliami ,  o 
animali  ,  fecondochè  fi  vuol  ornare  ,  indi  ridifegnar  tut- 
to colla  penna  ,  e  coli'  inchioftro  con  tutta  quella  nettez- 
za ,  e  pratica  ,  che  nel  difegnare  fi  ricerca  .  Poi  co'  celel- 
li*  quali  (fe  prima  di  elfi  non  avefTe  appieno  dato  notizia) 
fono  ferri  di  lunghezza  di  un  dito  ,  e  di  groffezza  di  una 
penna  d'  oca  ,  e  vanno  crefcendo  per  due  groflezze  di  pen- 
ne ,  i  quali  ferri  fono  acconci  in  diverfe  maniere  ,  perchè 
alcuni  ve  ne  fono  fatti  come  la  lettera  C  ,  cominciando  da 
un  c  piccolo,  e  andando  crefcendo  fino  a  un  C  grande,  al- 
cuni fono  più  volti ,  alcuni  manco  volti  ,  tantoché  egli  fi; 
viene  a  quelli,  che  fono  diritti  appunto,  e  quelli  fi  debbo- 
no fare  di  tal  grandezza  ,  ficchè  cominciando  a  diminuire  , 
vengano  tanto  grandi ,  quanto  è  V  ugna  del  dito  groflò  d'  un 
uomo  ,  le  quali  diminuzioni  hanno  a  effere  da  una  infino  a 
fei  .  I  detti  cefelli  adunque  fi  debbono  porre  fopra  il  lavo- 
ro ,  e  quelli  percuotere  con  un  martelletto  di  pefo  di  tre , 
o  quattro  once  deliramente,  e  così  venir  profilando  con  elfi 
tutto  quello,  che  di  già  s*  è  difegnato  .  Piglifi  poi  il  detto 
vafo  ,  e  circondifi  con  lento  fuoco  ,  che  così  facendo  fene 
caverà  la  pece  ,  che  v*  è  dentro  ,  e  cavata  eh*  ella  ne  fi  a  , 
fi  debbe  ricuocere  ,  facendolo  bianco  col  bollirlo  nella  gru» 
ma  di  botte  ,  e  nel  Tale  ,  pigliando  tanto  dell*  uno  ,  quanto 
dell'altro,  come  già  fi  ditte.  Come  ciò  fia  fatto  ,abbianfi  cer- 
ti ferri  fatti  in  foggia  d*  ancudini  colle  corna  lunghe  ,  i  qua- 
li fono  detti  caccianfuori ,  e  fi  fanno  di  ferro  puro  più  lun- 
ghi, e  più  corti  fecondo  il  bifogno  .  Quelle  caccianfuori  fi 
hanno  da  fermare  in  un  ceppo  ,  come  s'  acconciano  i'  altre 
ancudini  .  Nel  vafo  p  i  fi  fa  entrare  uno  di  quei  cornetti 
delle  dette  ancudini  ,  il  quale  (la  rivolto  colla  punta  all'  in- 
sù ,  la  quale  fi  fa  tonda ,  nella  guifa  di  un  dito  piccolo  del- 
la mano  ,  e  quella  ferve  a  far  rinnalzare  que'  luoghi  ,  che 
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nel  lavoro  del  vafo  è  melliero  d*  innalzare .  Così  pian  piano 
percotendo  col  martello  1'  altro  cornetto  delle  caccianfuori 
fi  viene  a  sbattere,  facendo  per  cotal  modo  brandire  qu.I, 
eh'  è  nel  corpo  del  vafo,  e  innalzare  1'  argento  tanto  quan- 
to fa  di  bifogno  .  Avendo  ciò  fatto  a  tutte  le  figure  ,  ani- 
mali, o  fogliami,  che  fono  nell!  opera  ,  cioè  innalzatigli  col- 
le caccianfuori  ,  fi  debbe  ricuocere  il  vafo  ,  e  farlo  bianco 
nel  modo  ,  che  dicemmo  ,  poi  rimetterlo  nella  pece  ,  e  la- 
vorarlo con  un'  altra  forta  di  cefellini  fatti  pure  nel  me- 
defirno  modo,  che  dicemmo  farli  i  fopraddetti,  fe  non  quan- 
to le  lor  punte  hanno  da  eflere  della  forma  di  un  fagiuolo, 
grande  ,  o  piccolo  ,  fecondochè  la  forma  del  ce'ello  va  di- 
minuendo. Ben'  è  vero,  che  in  altri  modi  di  quelli  fen'  ufa 
di  fare,  i  quali  fono  fecondo  1'  ufanza  dell*  artefice  ,  che  la- 
vora ,  perchè  io  ho  veduto  diverfi  modi  di  cefellare  ne' 
maeftri  ,  ma  ciò  poco  importa  ;  badine  dire  ,  che  i  cefelli 
non  hanno  da  tagliare  ,  ma  ammaccare  l'  argento  .  Ma  tor- 
nando al  noftro  propofito,  dico,  che  il  lavoro  fi  debbe  ca- 
var di  pece  ,  e  ricuocere  due  ,  o  tre  volte  fecondo  il  bifo- 
gno ,  ejcome  fi  faranno  co'  cefelli  condotte  le  figure  ,  e  i 
fogliami  preflb  alla  fine  ,  cioè  alla  penultima  pelle,  che  co- 
sì fi  chiama  ,  traggali  il  vafo  di  pece  ,  e  colla  cera  fi  lavo- 
ri la  bocca  ,  e  'l  manico  con  varj  ,  e  graziofi  ghiribizzi  , 
tutto  migliorando  dal  modello  ,  che  prima  di  ciò  fi  farà 
fatto, i  quali  ornamenti , finiti  che  faranno  di  cera, fi  debbo- 
no formare  in  diverfi  modi  .  Nè  quelli  ci  parrà  grave  di 
descrivere  per  benefizio  de/I' artefice  .  Cominceremo  adun- 
que da  quello,  che  da  me  fui  giudicato  per  più  facile,  che 
io  ufai  nel  lavorare  i  vafi  del  Re  Francefco  .  Io  prendeva 
di  quella  terra,  che  adoperano  i  maeftri  dell'  artiglierie,  la 
quale  efTendo  fecca,la  {tacciava  beniflìmo  ,  dipoi  la  mefeo- 
lava  con  cimatura  di  panni  fini,  e  con  un  poco  di  ftallatico 
di  bue  pattato  per  iflaccio  ,  e  quelle  cofe  batteva  poi  tutte 
con  diligenza .  Poi.  macinava  del  tripolo ,  ed  avendolo  cofl= 
dotto  liquido  ,  come  un  colore  da  colorire  ,  Io  dava  fopia 
le  dette  cere  ,  a'  quali  lavori  aveva  fatte  tutte  le  fue  boc- 
che 
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che  colla  medefima  cera,  e  tutti  gli  sfiatatoi,  i  quali  sfiata, 
toi  Tempre  ho  ufato  di  mettergli  per  dì  fotto  arrivando  al- 
la bocca  di  fopra ,  come  indietro  dimoltrai ,  tenendo  nel  get- 
tare alquanto  lontano  dalla  bocca  detti  sfiatatoi ,  acciocché 
nel  gettare  1*  argento  non  fi  venifle  a  verfare  in  elfi  ,  per- 
ciocché non  potrebbero  far  l'officio  loro.  Avendo  adunque 
dato  del  detto  tripolo  macinato  una  fola  pelle,  fi  debbe  Ia- 
fciar  feccare,  dipoi  fi  piglierà  della  terra  fopraddetta  , im- 
ponendola fopra  il  lavoro  grofla  tanto  ,  quanto  è  una  coda 
di  coltello  ,  Iafciandola  feccar  tanto  ,  ch'ella  venga  per  la 
groflezza  di  un  dito.  Fatto  quello, armali  l'opera  con  fili  di 
ferro  d'  ogni  intorno  ,  e  fopra  i  detti  fili  fi  debbe  mettere 
della  medefima  terra,  che  abbiamo  detto,  e  non  s*  imponga 
grofla  come  1'  altra ,  e  ciò  fi  fa  ,  perchè  tenga  meglio  quel- 
la mano  di  terra  ,  che  s'  è  data  di  fotto  .  Accoltili  poi  al 
fuoco,  e  tenendo  la  bocca  della  cera  all' ingiù  verfò  una  ca- 
tinelletta  ,  dandogli  il  caldo  temperato  a  poco  a  poco  ,  fi 
fcolerà  la  detta  cera,  proccurando  però,  che  il  caldo  non  fia 
troppo  ,  perchè  farebbe  ribollire  la  cera  dentro  nella  for- 
ma ,  e  per  tal  effetto  fi  verrebbe  a  guaftare  la  forma  .  Ca- 
vata che  fi  farà  la  cera  ,  la  forma  per  fe  ftefla  fi  verrà  a 
fpiccare  dal  vafo  ;  così  fi  Iafeerà  rafciugar  bene  dalla  ce- 
ra ,  e  dipoi  colla  medefima  fi  chiuderà  bene  quella  parte  * 
eh'  era  appiccata  al  vafo  ,  e  ciò  fatto  ,  e  rilegato  in  alcuni 
luoghi  col  filo  di  ferro  fottile  ,  dandogli  di  nuovo  un  ooco 
del  detto  loto  tanto,  che  'J  fil  di  ferro  non  refti  feoperto 
fi  ponga  a  cuocere  con  carboni  in  un  fornelletto  riltretto' 
di  mattoni  ,  accendendo  i  detti  carboni  nel  medefimo  tem- 
po ,che  vi  fia  polla  la  forma,  facendo  sì, ch'ella  fia  ben  cot- 
ta ,  eflendochè  a  quella  forta  di  terra  fe  le  può  dare  tutto 
il  fuoco  a  un  tratto  ,  la  qual  cofa  non  fi  può  fare  ali»  altre 
terre,  che  non  fieno,  come  quella,  mefcolate,  e  compolle  . 
Poiché  la  fo  ma  farà  ben  cotta,  abbiafi  l'argento  ,  e  tnen- 
trechè  égli  fi  fonde,  pongali  la  forma  dentro  a  una  pentola 
capace  a  riceverla  largamente ,  empiendo  il  vacuo  di  rena 
non  molle,  ma  alquanto  umidetta  ,  la  quale  verrà  a  ferrare 
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la  forma  in  quella  guifa  ,  che  fi  fanno  quelle  dell'  artiglie- 
rie nelle  t'ode  .  Come  l' argento  fia  {butto rinfrefchifi  con 
gruma  di  botte  ben  pefta  ,  e  avendo  uno  ftraccio  di  panno 
lino  in  tre,  o  quattro  doppi,  mettati  fopra  la  bocca  del  co- 
reggutolo ,  facendo  però  ,  che  detto  ftraccio  fia  unto  bene 
con  graffo, o  olio;  dipoi  prefo  il  detto  coreggiuolo  coll'im- 
bracciatoie,  fi  verfi  1'  argento  fonduto  nella  forma.  Debbefi 
avere  delle  dette  imbracciatoie  di  più  forti ,  cioè  grandi , 
mezzane  ,  e  piccole  ,  fecondo  la  qualità  de'  coreggiuoli  ,  e 
la  quantità  dell'  argento  ,  che  fi  vuol  fondere  ,  perchè 
quefte  mantengono  il  coreggiuolo  unito,  che  non  fi  rompa, 
ni  qual  pericolo  grandemente  è  t*  artefice  fottopofto  ,  av- 
\rertendo  bene  fpeffo,  che  nel  cominciare  a  gettar  l'  argento 
dentro  alla  forma ,  effendovene  entrato  alquanto  fi  fpezza  il 
detto  coreggiuolo,  e  fi  perdono  tante  fatiche  in  un  punto  . 
Abbia  adunque  1'  artefice  gran  deftrezza  ,  e  diligenza  in  tal 
atto  ,  e  mentrechè  egli  verfa  l'argento  nella  forma, coman- 
di a  un  fattoretto  ,  che  con  un  paio  di  [molle  tenga  ,  che 
quello  ftraccio  fopraddetto  non  cafchi  dal  coreggiuolo ,  per- 
ciocché così  tenendofi  viene  a  mantener  caldo  1*  argento» 
e  fa  che  non  cafchi  dentro  alla  forma  qualche  carboncino  , 
o  brufeolo.  Avvertifcafi  ancora,  che  effendofi  fatte  nel  va- 
io ,  come  fi  coftuma  ,  alcune  mafcherette  ,  poiché  fi  fa- 
xa (piccata  la  cera  dal  vafo,  fi  debbe  pigliare  la  forma  della 
detta  mafchera  ,  e  nel  fuo  cavo  fi  metterà  una  groffezza  di 
cera  quanto  una  cofta  fottile  di  coltello,  più,  o  manco, che 
vorrai  ,  che  la  mafchera  venga  grotta  d'  argento  ,  proccu- 
rando  ,  eh'  ella  fia  diftefa  eguale  ,  la  qual  cera  per  cagione 
dell* egualità,  e  fottigliezza ,  che  ha  da  avere,  vien  detta  per 
1'  arte  la  lafagna  .  Alla  detta  forma  adunque  avendo  fatto 
pur  medefimamente  di  cera  la  fua  bocca  ,  e  i  fuoi  sfiatatoi, 
come  altrove  s'è  detto  ,  cioè,  che  fieno  appiccati  da  baffo 
rigirando  fopra  la  bocca  ,  ricuoprafi  ogni  cofa  colla  mede- 
lima  terra  ,  e  armifi  co'  medefimi  fili ,  e  nel  medefimo  mo- 
do ancora  fi  getti,  e  in  tal  guifa  ti  governerai  nel  gettare  i 
jnanichi  del  Vafo  ,  ed  il.  piede  ancora  ,  non  lo  volendo  ti- 
rar 
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rar  col  martello  »  benché  ne*  vafi  grandi  Tempre  configlie, 
rei  T  artefice  a  farlo  di  getto, perchè  il  piede  del  vafo  .do- 
vendo reggere  tanto  maggior  pelo,  eflendo  tirato  di  piaftra 
fi  torcerebbe  .  Aggiugneremo  a  quefto  altri  modi  di  getta- 
re rimili  cofe,  acciocché  1*  artefice  pofìàa  fua  elezione  fer<- 
virfi  di  quello,  che  più  gli  aggrada.  Quefto,  che  io  fon  ora 
per  dire  .ancora  è  molto  a  propofito.  Io  pigliava  del  getto 
frefco  da  formare  ben  pefto,  e  (tacciato  ,  e  inoltre  un  mat- 
tone di  terra  cotta,  e  quello  peftava,  e  {tacciava  fimilmen- 
te ,  pigliando  i  due  terzi  di  detto  matton  pefto ,  e  facendo, 
che  detti  due  terzi  foflèro  la  quantità  del  geflb  ,  e  poi  di- 
sfaceva T  uno ,  e  r  altro  con  acqua  in  modo  di  un  favore, 
aggiugnendovi  alquanto  di  geflb  arfo  .  Indi  aveva  un  pen- 
nello di  fetole  di  porco,  e  quello  adoperava  da  quella  par- 
te, che  la  fetola  è  più  morbida,  p  col  detto  pennello  met- 
teva la  materia  fopra  V  opera  di  cera  in  quei  modo ,  che  ft 
difse  della  terra  .  Ma  {i  vuol  mettere  il  gefso  tutto  in  una 
volta  ,  perciocché  di  mano  in  mano  il  gefso  fi  viene  a  rap- 
pigliare in  guifa,  che  fi  può  poi  mettere  con  una  meftolet- 
ta  di  legno  fatta  a  tal  propofito,  tantoché  fia  grofso  un  di- 
to, e  poi  li  lafcia  rappigliare  .  Fatto  quefto  fi  lega  la  det- 
ta forma  con  filo  di  ferro  fottile  ben  ricotto,  e  poi  fi  piglia 
quel  gefso  ,  e  matton  pefto,  che  non  è  pafsato  per  iftaccio, 
e  fi  fa  liquefare  coli*  acqua,  come  di  fopra  fi  difse,  e  que: 
ilo  fi  debbe  mettere  fopra  la  detta  forma  della  grofsezza  di 
una  colla  di  coltello  ,  e  finche  fia  ben  ricoperto  il  detto  fi- 
lo di  ferro  ,  avvertendo  fempre  ,  che  quant*  è  maggiore  la 
forma ,  tanto  più  grofsa  fi  debbe  far  la  detta  fpoglia ,  e  non 
cfsendo  V  artefice  cacciato  dalla  fretta  del  fornir  prefto 
P  opera  ,  come  fpefso  avvenir  fuole  ,  dovrà  lafciar  feccare 
il  gefso  da  per  fe  al  fole  ,  o  in  luogo  afciutto  ,  e  dove  fi 
faccia  fummo, e  quivi  tenerla  fintantoché  fuori  iy*efca  l'umi- 
dità. Piglifi  poi  la  detta  forma  ,  e  con  fuoco  temperato  ca- 
vifene  la  eera  nel  modo  ,  che  già  s*  é  detto  ,  e  ufcita  che 
ne  fia  la  cera,crefcafi  il  fuoco  deliramente  tanto,  che  fi  ri- 
cuoca la  detta  forma  in  quel  modo ,  che  dicemmo  cuocerli 
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quella  di  terra  .  E  quello  è  quanto  occorre  di  fare  incorno 
al  dero  modo  di  formare  ,  il  quale  io  lodo  fommamente 
per  efsere  molto  a  propofito  a  sbrigarfene,  fecondo  la  fret- 
ta più  ,  o  manco  ,  che  abbia  V  artefice  di  finire  il  lavoro  . 
Evvi  ancora  un  altro  modo  per  gettare  le  fopraddette  co- 
fe  ,  il  quale  porremo  ancora  apprefso  di  quello  ,  e  così  fi 
conduce.  Egli  fi  piglia  le  cere,  e  tagliatili  in  più  pezzi,  di- 
poi fi  formano  nella  terra  in  polvere  ,  e  nelle  ftarTe  ,  come 
di  giàs'  è  dimoftrato.  E  formate, eh'  elle  fono,  in  quel  mi- 
glior modo  ,  che  fia  poflibile  (e  quello  dico  rifpetto  a'  fot- 
tofquadri,:  i  quali  non  pofso.no  ufeire  della  polvere,  con  che 
fi  forma  )  fi  gettano  di  piombo  ,  e  dipoi  fi  rinettano  ,  e  af- 
fottigliano  fecondo  la  volontà  del  maeftro .  Ciò  fatto  fi  for- 
mano ,  e  gettano  d'  argento  nelle  medefime  ftarTe  ,  e  que- 
llo modo  è  ancora  ottimp  ,  perciocché  quando  1'  artefice 
ha  formate  le  dette  cere  di  piombo,  egl*  le  può  afsotti- 
gliare  nel  modo  fopraddetto  a  fuo  propofito ,  e  dette  for- 
me di  piombo  pofsono  poi  fcrvire  altre  volte  fecondo  l'oc- 
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Delle  figure  >  che  fi  fanno  $  argento  maggiori 
del  naturale \  delle  loro  forme,  Jaldature, 
e  bianchimenti . 

GRandiffima  è  la  difficultà  ,  che  fi  ritrova  nel  fare  una 
>  ftatua  d'  argento,  che  fia  d'  altezza  quanto  il  natu- 
rale, o  più  ,  perciocché  ,  ancorché  fi  ufi  il  medefi- 
mo  modo  in  far  ìe  grandi ,  che  le  piccole  ,  cioè  di  un  brac- 
cio, e  mezzo,  ficcome  fono  quelle  ,  che  fi  veggono  nell'al- 
tare di  San  Pietro  di  Roma  ,  imperò  non  avviene  di  quelle 
come  di  quelle  ,  efsendochè  per  la 'loro  grandezza  non  11 
pofsono  maneggiare  intorno  al  fuoco  ,  oltreché  fi  fanno  dt 
lamine  più  grofse  ,  che  le  piccole  .  Laonde  per  tal  cagione 
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cotanto  fi  rende  difficile  il  condurle  ,  che  io  non  ho  fino  a 
quelli  tempi  veduta  nefsuna  degna  di  lode  per  tal  difficuU 
tà,  dove  delle  pìccole  molte  fene  veggono  fatte  da  valenti 
artefici  eccellentemente  .  Ed  avvengachè  noi  diceflimo  ,  che 
in  Parigi  fi  lavorante  più,  che  in  altra  parte  del  mondo  ,  dì 
groùerie  ,  e  con  più  pratica ,  e  maggior  fi  cu  re  zza  fi  tirarle 
di  martello ,  contuttociò  dovendoli  fare  per  comandamen- 
to del  Re  Francefco  Primo  nel  pafiàggio  ,  che  fece  Carlo 
Quinto  Imperadore  per  la  Francia  ,  una  ftatua  d*  argento 
figurata  per  un  Ercole  con  due  colonne  d*  altezza  di  tre 
braccia,  e  mezzo  in  circa,  la  quale  volle  donare  con  altri 
prefenti  a  detto  Carlo  ,  ponendoli  a  tale  imprefa  i  primi 
maeftri  di  Parigi,  non  mai  la  poterono  condurre  ,  ficchè  in 
efla  fi  vederle  quella  bellezza  ,  o  indù  Uria,  che  nell'  altre  lor 
opere  fi  vede  ;  perciocché  non  la  feppero  mai  faldare  bene , 
e  nel  commetter  le  gambe,  le  braccia,  e  la  teda  col  corpo 
della  detta  ftatua,  furono  coftretti  a  legar  le  dette  membra 
con  fili  d'  argento.  Laonde  il  detto  Re  volendo,  che  io  gli 
facefll  dodici  ftatue  della  grandezza ,  che  dicemmo ,  dolen- 
doli di  tali  imperfezioni,  e  proccurando  di  fapere ,  fe  l'ar- 
te permettere ,  che  fi  potefTe  fuperare  tali  difficultà  ,  fatto 
da  me  di  ciò  capace ,  avendo  con  ragioni  dimoftrato  a  Sua 
Maeftà  ,  come  condurre  fi  poteflTero  a  tale  eccellenza  ,  mi 
comandò  ,  che  con  preftezza  le  doverli  recare  a  fine  .  Di- 
vedi adunque  fono  i  modi  di  lavorare  tali  opere  ,  e  fecon- 
do la  ficurtà  ,  che  i  maeftri  hanno  in  dett'  arte  di  lavora- 
re di  grofièrie,  così  fi  elegge  uno  de' detti  modi  per  finir 
1'  opera  .  Ma  prima  è  necefiario  fare  una  ftatua  di  terra ,  di 
quella  grandezza  appunto  ,  che  fi  vuol  far  la  ftatua  d'  ar- 
gento, e  fatta  eh'  ella  fia,fi  debbe  formare  col  geflò  in  mol- 
ti pezzi,  i  quali  pezzi  in  quelle  parti  divideremo  ;  uno  farà 
tutta  la  parte  della  corporatura  dinanzi  ,  cominciando  dal* 
1'  appiccatura  della  gola  infino  all'  inforcatura  delle  gam- 
be ,  e  per  grrjftezza  ìnfino  alla  metà  delle  cortole  da  delira , 
e  da  finiftra  :  V  altro  pezzo  debbe  edere  le  fchiene  infino 
all'  appiccatura  del  collo  con  tutte  le  fpalle  infino  dove  fi- 
ni feona 
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«ifcono  le  natiche  >  congiugnendoti*  coli'  altra  parte  delle 
coftole  dinanzi  ,  e  quefti  fono  i  due  pezzi  principali  ;  le 
traccia  poi  fi  fanno  di  due  pezzi  ,  il  fimile  le  gambe  ,  e  la 
tefta  di  un  pezzo  fi  debbe  fare .  E  perchè  i  fottofquadri  da- 
rebbono  impedimento,  fi  hanno  a  riempiere  di  cera  ,  eflen- 
dochè  colle  dette  diligenze  i  detti  fottofquadri  non  impe- 
difcono  a  cavare  il  pezzo .  Piglianfi  poi  tutte  quelle  forme 
di  gettò,  ed  ognuna  da  per  fe  fi  getta  di  bronzo,  e  ciò  fat- 
to fi  debbe  avere  le  piaftre  d'  argento  tirate  di  quella  grof- 
fezza  .,  che  V  artefice  giudica  più  a  propofito  ,  e  poi  con 
martelli  di  legno  fi  debbe  cominciare  a  battere  fopra  le  det- 
te forme  di  bronzo ,  facendovi  volger  V  argento  con  ricuo- 
cerlo più  volte  ;  perciocché  così  facendo  viene  a  pigliar 
dett*  argento  beniflìmo  la  forma  del  cavo  •  Inoltre  debbe 
aiutare  con  gran  deftrezza  il  diligente  maeftro  il  fuo  lavoro 
con  qualche  colpo  di  martello ,  fecondochè  richiede  i»  arte, 
e  la  ragione  dell'  atteftare  infieme;  ma  non  però  tanto  deb- 
be  atteftare  le  dette  piaftre  ,  quanto  bifogna  ,  che  ciafcuno 
de'  detti  pezzi  abbia  di  vantaggio  per  due  coftole  di  coltel- 
lo ,  il  qual  vantaggio  fi  debbe  intaccare  con  una  cefoia  due 
dita  difcofto  V  una  intaccatura  dall'altra,  le  quali  intacca- 
ture V  una  nell*  altra  fi  debbono  far  .entrare  *  e  quelle  ftri- 
gnere  difcretamente  col  martello ,  tenendo  di  dentro  un'an- 
cudine tonda  ,  e  altri  pezzi  di  ferro  ,  ficchè  il  colpo  del 
martello  non  percuota  in  vano ,  e  così  a  ciafcun  pezzo  fi 
4ebbe  fare  .  Ma  prima  fi  debbe  cominciare  dal  corpo  ,  e 
poi  dalle  .gambe,  indi  le  braccia  ,  e  la  tefta  ,  e  tutto  falda- 
re  diligentemente .  Ma  prima  che  infieme  fi  faldino ,  e  con- 
giungano ,  fi  debbono  empiere  di  pece  ,  e  col  martello  ,  e 
con  cefelli  fi  hanno  da  condur  tanto  innanzi,  quanto  moftra 
il  modello  fatto  di  terra  .  Ma  per  venire  a  dimoftrar  quel- 
lo, che  per  mezzo  della  pratica  offervai  ,  e  feci  nelle  figu- 
re del  detto  Re  Francefco,  dico,  che  avuto  l' argento , feci 
le  piaftre  nel  modo  di  già  detto ,  e  il  modello  di  terra  della 
grandezza,  che  doveva  eflere  la  ftatua ,  così  tirate  le  piaftre 
alla  groflèzza ,  che  m' era  di  bifogno  ,  percotendole  ora  da 
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dritto,  ora  da  rovefcio,  con  pazienza,  e  deftrezza  veniva  *a 
rilevare,  ed  abballare,  fecondochè  1*  arte  richiedeva,  ed  in- 
tal  guifa  mi  venne  fatto  più  pretto  ,  che  nel  primo  modo  , 
che  s'  è  detto  ,  non  avrei  ,  eflendo  quefto  più  efpeditivo, 
ma  contiene  in  fe  più  virtuofa  pratica.  Condotte  adunque, 
che  io  ebbi  le  braccia,  le  gambe  ,  il  corpo  ;  la  tetta  fe- 
ci tutta  di  un  pezzo  ,  tirandola  in  quel  modo  ,  che  fatto 
averei ,  fe  aveflì  avuto  da  fare  un  vafo ,  il  qual  modo  di  già 
abbiamo  dimoftrato  .  Data  la  forma  a  tutti  i  detti  membri 
cominciai  a  falciarli  infieme  nella  maniera  già  detta  ,  cioè 
intaccando  ,  e  foprapponendo  V  un  peazo  coli'  altro .  Le  fai- 
dature,  che  io  faceva  per  tali  cofe,  erano  d*  ottavo  ,  cioè 
metteva  in  un*  oncia  d'  argento  l'ottava  parte  di  un'  oncia 
di  rame,  così  cominciando  a  faldare  il  corpo  col  foffio  d'un 
mantaco  grande ,  al  quale  aveva  fatte  certe  cannelle  lunghe 
quanto  era  il  feifogno,  e  tornavano  fatto  un  letto  di  carboni, 
i  quali  io  aveva  fatto  accendere ,  mentrechè  l' opera  era  loro 
addoflb  ,  operando  sì  ,  che  il  lavoro  infieme  con  i  carboni 
divenifie  roffo  ,  cioè  affocato  .  Così  fofHando  a  poco  a  pò- 
co, venivano  a  fcorrere  le  dette  faldature,  rè  le  fpegneva, 
perchè  di  mano  in  mano  le  mandava  innanzi  ,  e  indietro 
fecondo  il  bifogno  ,  e  fintantoché  arrivaflèro  da  una  te- 
tta all'  altra  dell'  opera  .  Ma  non  avendo  parlato  in  quefto 
luogo  della  borace  ,  avvertifco  chi  legge  ,  che  io  mi  fon 
prefuppofto  di  parlare  con  artefici  non  in  tutto  ignari  del- 
l' arte ,  e  che  fappiano  ,  che  nulla  fi  può  faldare  fenza  detta 
borace  .  E  perchè  bene  fpeflb  fuole  avvenire,  che  in  qual- 
che luogo  il  pezzo  ,  che  s'  è  prefo  a  faldare,  non  vien  ben 
faldato  ,  ed  è  neceflhrio  porvi  di  nuovo  altra  faldatura  ,  e 
borace,  quando  ciò  mi  fuccedeva  ,  io  pigliava  in  cambio  di 
acqua  un  poco  di  candela  di  fevo,  ciò  facendo  per  non  ave- 
re a  freddare  tutto  quel  gran  pezzo  ,  che  io  doveva  falda- 
re  ,  c  fopra  quell'  untume  metteva  poi  nuova  faldatura  ,  e 
nuova  borace  ,  le  quali  cofe  facevano  il  medefimo  effetto, 
che  1'  acqua  averebbe  fatto  .  In  tal  guifa  adunque  faldava 
tutti  i  membri  della  figura,  e  mettendogli  in  pece,  co*  ce- 
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felli  dava  loro  un'  ultima  mano  .  Volendo  poi  mettere  que- 
lli pezzi  faldati  infieme  per  fare  intera  tutta  la  figura  ,  la 
guai  cofa  è  quella  ,  che  cosi  difficile  dicemmo  effere,  e  che 
quegli  artefici  Francefi  nella  ftatua  d'  Ercole  non  avevano 
potuto  fuperare  ;  nel  mezzo  appunto  d'  una  grande  ftanza, 
dove  io  lavorava,  feci  un  alzato  di  l'affi  fimile  a  un  muric- 
ciuolo  alto  dal  piano  "n  braccio  ,  e  lungo  quattro  ,  e  largo 
uno  e  mezzo ,  ed  avendo  cominciato  ad  appiccare  le  gambe 
al  corpo  della  ftatua  ,  le  legai  con  fili  d'argento  in  vece  di 
fili  di  ferro,  che  ufare  fi  fogliono  ,  e  di  tre  dita  in  tre  di- 
ta andai  legando  le  due  gambe  della  ftatua  al  corpo  con 
non  piccola  fatica  ,  -e  ciò  fatto  le  mefiì  fopra  il  detto  mu- 
ricciuolo  ,  avendo  ordinato  un  buon  fuoco  ,  fopra  le  quali 
legature  aveva  meflo  faldaturedi  quinto  fimili  a  quella, che 
di  ottavo  dicemmo.  Ben  avvertifco  il  lettore, che  la  quin- 
ta parte  del  rame,  che  fi  piglia  vuol  efler  rame  ,  e  non  ot- 
tone, perchè  il  rame  lafcia  meglio  cefellare,  e  tien  meglio, 
quantunque  fia  un  poco  più  difficile  a  fcorrere  ;  ma  per- 
ciocché io  lavorava  argento  di  undici  leghe ,  perciò  veni- 
vo a  fuperare  ogni  difficultà  ,  ma  chi  volefle  far  tali  opere 
d'  argenti  di  lega  baffo  ,  fia  avvertito ,  che  ciò  non  gli  riu- 
scirebbe .  Avendo  adunque  accomodato  il  pezzo  della  fta- 
tua nel  modo  fopraddetto ,  facendomi  aiutare  da  quattro  la* 
voranti  ,  cominciava  a  dargli  fuoco  con  rofte  ,  e  manticetti 
a.  mano  ,  e  quando  io  vedeva  fcorrere  le  fue  faldature  a 
poco  a  poco,  gettava  della  cenere  molle,  dove  la  faldatura 
fcorr^va;  perciocché  fe  coli'  acqua  fi  fofTe  fatto,  non  fi  fa- 
rebbe potuto  rimediare, dove  la  faldatura  non  correva;  co- 
sì in  tal  modo  feguitando  fi  venne  a  faldar  detto  pezzo  ,  e 
innanzi  che  il  lavoro  fi  freddafle,  medefimamente  s'  appic- 
carono tutti  gli  altri  pezzi  felicemente  ;  così  quefta  ftatua 
d'  altezza  di  quattro  braccia  ,  e  di  pelo  di  trecento  libbre 
fi  cavò  dal  fuoco  beniffimo  falda  ,  e  detto  modo  fu  rnojto 
lodato  ,  ed  approvato  da  tutti  gli  artefici  di  Parigi  .  Ciò 
fatto  la  venni  a  bianchire  co'  bianchimenti  già  detti  così 
riempiendola  di  pece,  e  cefellandola ,  feguitando  l'ordine  , 
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che  dicemmo  ,  Tele  dette  1*  ultima  fine.  Fu  mena  quefta  Co- 
pra una  bafe  di  bronzo  alta  due  terzi  di  braccio  in  circa, 
e  da  me  ornata  con  alcune  ftoriette  di  baffo  rilievo  dorate. 
Era  quefta  ftatua  figurata  per  un  Giove  ,.  il  quale  nella  de- 
ftra  teneva  il  fuo  folgore  ,  nel  qual  folgore  fi  commetteva 
una  torcia  da  veder  lume,  e  nella  finiftra  il  globo  della  ter- 
ra. Conciofiìachè  il  modo  di  bianchire  V  opere  ,  che  d'  ar- 
gento fi  fanno  ,  di  già  fia  (lato  infegnato  da  noi  ,  avendo 
nel  bianchir  quefta  non  poche  difficultà  rifpetto  alla  fua 
grandezza,  non  lafcerò  di  farne  menzione,  acciocché  V  ar- 
tefice in  limili  opere  pofla  vedere  come  governare  fi  deb- 
ba .  Dico  adunque  ,  che  nella  detta  ftatua  mi  fu  di  necef- 
fità  di  andare  nella  bottega  di  un  tintore  di  panni  lani  ,  e 
quivi  empiere  di  bianchimento  una  di  quelle  loro  caldaie  , 
la  quale  prefi  di  grandezza  tale,  che  potette  ricevere  la  fta- 
tua .  Ciò  fatto  ,  preparai  quattro  verghe  di  ferro  di  lun" 
ghezza  di  quattro  braccia  l'una  ,  e  quattro  pali  di  caftagno 
di  più  lunghezza ,  che  non  erano  le  dette  verghe  ,  e  aven- 
do la  mia  figura  netta  dalle  faldature ,  e  fatta  piana  ,  e  pu- 
lita ,  ed  appretto  pomiciata  ,  la  meflì  colle  quattro  verghe 
di  ferro  fopra  un  gran  letto  di  carboni,  i  quali  erano  diftefi 
in  terra  ;  ed  eflendo  quefti  accefi  ,  e  confumati  tanto  ,  che 
avevano  perduto  il  vigore,  e  quafi  (tracchi,  e  fenza  violen- 
za, la  ricoperfi  beniflìmo  con  pale  di  ferro  di  detti  carboni , 
la  qual  cola  non  lenza  difficultà  fi  faceva  per  la  grandezza 
del  fuoco  ,  che  fi  può  immaginare  ,  che  quefto  fofle  .  Così 
col  detto  fuoco  fi  andava  la  ftatua  coprendo  ,  e  fcoprendo, 
fecondo  il  bifogno  ,  fintantoché  egualmente  fi  fece  divenir 
tutta  rotta  .  Lafciatala  poi  freddare,  ed  avendo  in  ordine  la 
caldaia  già  detta  piena  di  bianchimento  ,  cioè  d'  acqua, 
gruma  ,  e  fale  ,  la  levammo  colle  quattro  verghe  di  ferro 
di  fopra  i  carboni,  e  dopo  che  fu  fredda,  la  ripigliammo  col- 
le quattro  ftanghe  di  caftagno  ,  perciocché  i!  bianchimento 
non  fopporta  di  toccare  il  ferro  ,  e  perciò  bifognò  fare  tal 
diligenza.  Così  avendola  pofta  nella  caldaia,  la  rivoltammo 
in  quella  ,  e  con  alcuni  pennelli  grandi  di  fetole  di  porco 
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acconci  nella  guifa,  che  fi  u'ano  in  bianchire  le  mura,  e  di 
quella  grandezza  proprio,  heniflimo  fi  frrofinava  .  Come  fa 
fatta  bianca, fi  cavò  fuori  della  detta  caldaia,  e  in  un*  altra 
fimite  piena  d*  acqua  frefca  fi  pofe  ,  dipoi  beniflimo  rafciut- 
ta,  fi  dette  ordine  a  dorare  alcune  parti ,  che  tale  ornamen- 
to richiedevano;  ed  avvengachè  la  difficultà  di  dorar  dette 
parti  fofle  incredibile,  pur  lafcerò  di  trattarle  per  non  efier 
protiflò  ,  riferbandomi  più  di  fotto  a  infegnare  il  modo  di 
dorare,  la  qual  cofa  fi  debbe  fapere,  per  eflTer  non  men  bel- 
la ,  che  maravigliofa,  da  quelli,  che  defiderano  di  eflere  in- 
teramente eccellenti  in  tal*  arte  ,  ma  non  però  farla  elfi  , 
ma  lafciarla  fare  a  quelli  ,  che  folo  a  quella  profetinone  di 
dorare  attendono  ,  perciocché  tanta  è  la  portanza  dell*  ar- 
gento vivo  ,  che  ha  forza  d*  indebolire  quelli ,  che  tal*  arte 
efercitano,  facendo  tremare  le  membra,  e  fpaventar  gli  oc- 
chi .arravefciandogli  loro»  E  qui  farà  il  fine  delle  dette  ar- 
ti, e  del  primo  trattato  ,  che  ci  proponemmo  di  fare  ,  rap- 
portandoci Tempre  ali*  intelligenza,  e  pratica  di  quelli,  che 
più  intendenti  fieno  in  tal  profeflione  .  Ma  primachè  ven- 
ghiamo  al  fecondo  trattato  ,  porremo  apprettò  a  quefto  al- 
cuni efperimenti  utili ,  e  necefiarj  a  i  profefiori  della  detta 
arte  dell*  Oreficeria . 
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CAPITOLO  XIV. 

Seguitano  alcune  cqfe  attenenti  alle  dette  arti 
dell'  Oreficeria  ;  e  prima  del  modo  d*  ac- 
conciar l'oro  da  dorare,  e  del  modo, 
che  fi  tiene  nel  dorare  . 

Volendo  far  l*  oro  da  dorare  ,  fi  debbe  pigliare  oro 
purgatiflìmo,  e  nettiflìmo,  e  che  fia  di  ventiquattro 
carati ,  ed  avendolo  di  quella  finezza,  fi  debbe  bat- 
tere fopra  un*  ancudine  col  martello  ,  proccurando,  che  il 
martello  ,  e  l'  ancudine  fiano  netti ,  ed  il  dett'  oro  fi  ha  da 
condurre  in  tanta  fottigliezza  ,  che  fia  quanto  un  foglio  di 
carta  da  fcrivere  ;  poi  con  un  paio  di  forbice  fi  ha  da  ta- 
gliare in  tritoli  tutto  1*  oro,  che  fi  vuol  macinare.  Ciò  fat- 
to piglili  un  coreggiuolo  nuovo  da  fondere ,  e  che  non  fia 
mai  fiato  adoperato  ,  ed  in  efib  fi  debbe  mettere  tanto  ar- 
gento vivo  beniflìmo  netto ,  quanto  comporti  1*  oro  ,  che  fi 
vuol  macinare  ,  e  la  proporzione  vuol  elTere  un*  oncia  per 
pefo  di  feudo,  cioè  un'ottava  parte  d*  oro  fopra  otto  par- 
ti d*  argento  vivo  in  circa;  e  qui  fi  debbe  avvertire  ,  che 
il  detto  argento  vivo  ,  e  il  dett*  oro  fi  mefcolano  in  uno 
fcodellino  o  di  terra  ,  o  di  legno  ,  ma  che  fieno  beniflìmo 
netti  .  Mettafi  poi  nel  fuoco  quel  coreggiuolo  fenza  vento 
di  mantaco,  coperto  da  carboni  accefi,  e  confumati,  e  do- 
po che  farà  fatto  roflò,  vi  Ci  verferà  dentro  il  detto  argen- 
to vivo ,  e  oro  mefcolato  infieme  ,  mettendolo  nel  fuoco 
con  un  paio  di  mollette,  avendo  prefo  un  carboncino  acce- 
Io  lunghetto  ,  atto  a  poter  con  efib  mefcolare  detto  argen- 
to vivo  ,  e  oro  infieme  ;  indi  coli'  occhio  ,  e  colla  difere- 
zione  della  mano  fi  fentirà,  e  vedrà,  quando  l'oro  farà  di- 
sfatto ,  e  unito  coli'  argento  vivo  ,  ed  in  ciò  bifogna  dili- 
gentemente aiutarlo  macinare  ,  il  che  fi  confeglìifce  dime- 
nandolo pretto  col  detto  carbone  ,  perchè  chi  lo  tenefle  af- 
fai ,  T  oro  verrebbe  troppo  fodo  ,  o  per  meglio  dire  la  pa« 
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fia  fatta  di  detto  mefcugtto,  e  poco  tenendovelo,  verrebbe 
troppo  tenero  ,  e  non  farebbe  ben  macinato  ,  le  quali  de- 
itrezze  fono  tutte  infegnate  mediante  la  pratica  .  Dopo  che 
fi  giudicherà  éfjTerè  ben  macinato  ,  mefcolato  ,  e  disfatto  P 
oro,  ritrovando  la  parta  nella  perfezione  detta,  fi  piglia  ef- 
fendo  così  calda,  e  fi  vota  in  una  piccola  catinelletta ,  o  va- 
fetto  grande  ,  o  piccolo  fecondo  la  quantità  dell'  oro,  che 
fi  ha  macinato  ,  il  qual  vafetto  debb'  effer  pieno  d'  acqua 
frefca  ,  e  nel  votarlo  dentro  a  tal  acqua  fi  fentirà  irridere» 
Piglifi  poi  altr'  acqua  nettiflìma  ,  e  due  ,  o  tre  volte  fi  lavi 
tanto  che  P  acqua  ultima,  nella  quale  fi  pone,  fi  vegga  re- 
ftar  chiara ,  e  bella  .  Ciò  fatto ,  così  fi  mette  a  dorare  -  Ab- 
biali P  opera,  che  fi  vuol  dorare  benifiimo  pulita,  e  gratta- 
pugjsta,  come  per  P  arte  fi  dice  ,  i  quali  iftrumenti ,  quan- 
tunque fiano  notifììmi  ,  e  che  da*  mereiai  fi  vendino  ,  nien- 
tedimanco  per  efler  fatti  tutti  in  un  medefimo  modo  da  lo- 
ro, cioè  d*  una  medefima  grandezza,  ed  efiendo  di  necéflìtà, 
che  P  artefice  con  diferezione  accomodi  dette  grattapugie 
fecondo  il  bifogno  ,  e  P  opera  ,  cioè  facendole  grandi  ,  o 
piccole,  perciò  diciamo  doverfi  avere  tal  avvertenza  .  So- 
no quefte  grattapugie  di  fila  d'  ottone  ,  di  groflezza  di  un 
filo  di  refe, e  di  efle  fi  fa  un  mazzetto  dei/a  groflezza  di  un 
dito  più  ,  e  manco  fecondo  P  opera  ,  come  a'  è  detto  .  Ora 
tornando  all'  opera ,  che  s'  ha  a  dorare  ,  avendo  ben  gratta- 
pugiato,  dove  fi  vuol  dorare,  mettavifi  l'oro  fopra  con  un 
avvivatolo,  che  cosili  dimanda  una  verghetta  di  rame  po- 
fìa  in  un  manico  di  legno,  e  fi  fa  ordinariamente  della  grof- 
fezza  ,e  lunghezza  di  una  forchetta  ordinaria  ;  così  con  detto 
ftrumento  con  pazienza  fi  va  diftendendo  P  oro  full*  opera. 
E  quantunque  molti  ufino  ciò  fare  coli'  argento  vivo  fteflb, 
e  dipoi  vi  diftendino  fopra  Poro  macinato,  non  perciò  è  da 
feguitare  tal  modo  ,  perciocché  il  troppo  argento  vivo  , 
che  di  necefiìtà  vi  fi  pone  ,  toglie  il  colore  ,  e  la  bellezza 
all'oro  ,e  perchè  ancora  alcuni  ufano  di  mettervi  P  oro  in 
più  volte  ,  perciò  lodo  ,  avendone  fatta  efperienza,  a  porre 
dett'  oro  tutto  in  una  volta  ,  volendo  ben  dorare  P  opera, 
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e  poi  con  fuoco  dolce  rafciugar  tanto  la  doratura,  che  l'ar- 
gento vivo  per  virtù  di  tal  fuoco  fene  vada  in  fummo .  Il 
che,  come  per  l'orefice  fi  fcorge ,  dov'  egli  non  vegga  egua- 
le P  oro  fopra  P  opera ,  mentrechè  è  cosi  calda  ,  con  gran 
facilità  vi  fene  può  aggiugnere  ,  e  far  la  doratura  eguale  . 
Debbefi  ancora  avvertire  ,  che  dove  dett'  oro  non  s'  appic- 
ca ,  fi  ha  da  pigliare  un  poco  d'  acqua  di  bianchimento  da 
bianchire  argento  ,  che  di  già  fen'  è  fatto  menzione  ,  ed  in- 
tingendo in  ella  P  avvivatolo,  e  dandone  dov'è  bifogno  ,  ri- 
parare a  tal*  imperfezione,  e  quando  la  dett'  acqua  non  fa- 
cefle  bene,  piglili  dell'acqua  forte  bene  sfumata ,  e  tanto  che 
abbia  confumato  il  fuo  vigore  ,  e  quella  ti  fervirà  benifiimo, 
adoperandola  nel  fopraddetto  modo  . 

capìtolo  XV. 

Per  far  colori  per  colorire  dove  farà  dorato . 

IL  pr.mo  colore ,  che  fi  ufa  per  colorire  le  dorature  de- 
boli (che  così  nelP  arte  fi  chiamano  quelle  dorature  do- 
ve è  più  ,  o  manco  oro  )  fi  fa  in  quella  guifa  .  P'gHafi  tan- 
to zolfo,  e  tanta  gruma  di  botte  ,  ciafcuno  ben  peflo ,  ed  a 
quelli  s'aggiunge  del  tale,  ancora  fi  piglia  per  la  metà  d'una 
ddle  dette  parti  di  cuccuma  peto ,  e  poi  tutte  quattro  le 
dette  cofe  fi  mefcolano  infame  .  Con  quelle  fi  debbe  avere 
preparato  la  doratura  netta  beniflino ,  e  grattapugiata ,  co- 
me s*  è  detto-,  indi  fi  piglia  dell'  orina  di  fanciullo  ,  o  d'al- 
tra perfona ,  pur  che  fia  giovane,  e  così  tiepi  la  con  fetoli- 
ne  di  porco  in  una  catinella  netta  fi  (panna  colle  dette  feto- 
le,  le  quali  infieme  coli'  orina  hanno  forza  di  levare  alcune 
untuofita,  o  fudiciumi,  che  avelie  prefo  la  doratura  .  E  ciò 
fatto,  fi  avrà  un  calderone  di  rame,  ovvero  una  pentola  di 
terra  ,  la  quale  fi  ha  da  empiere  d'  acqua  là  dove  fi  debbe 
porre  ,  allorché  la  dett'  acqua  bolle  ,  la  predetta  compofi- 
zione  i  abbiali  poi  P  opera  legata  con  uno  fpa^hetto  fuffi- 
ciente  a  tenerla  ,  e  avendo  prima  con  una  feopetta  ,  o  fra- 
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fconcino  ben  diguazzato  ,  e  mefcolato  il  colore,  vi  fi  por- 
rà drento  V  opera,  tenendovela  per  ifpazio,  che  fi  cammi- 
nerebbe quattro  palli  innanzi,  e  indietro  ,  e  poi  cavandola,  fi 
porrà  in  un  vafo  d*  acqua  frefca,  e  chiara  ,  e  fecondochè  fi 
vuole,  che  abbia  più,  o  manco  colore , piò, o  minco  fi  met- 
ta l'opera  nel  detto  vafo  bollente,  avvertendo  però  di  noti 
ve  la  lafciar  troppo  fopraftare  ,  perchè  diventerebbe  nera , 
C  fi  guaderebbe  il  dorato;  e  quefto  è  il  più  debole  dorato, 
che  fi  faccia  ,  nè  il  detto  colore  può  fervire  più  che  una 
volta . 

CAPITOLO  XVI. 

Per  fare  uri  altra  forte  dì  colore  per  colorire 
r  opere  dorate . 

Piglili  matita  rofla,  verderame  ,  falnitro  ,  vetriuolo  ,  e 
l'ale  armoniaco;  ma  la  matita  debb'  eflere  per  la  metà 
più  delle  cofe  fopraddette ,  pigliando  a  pefo  ogni  co- 
fa.  Debbefi  poi  peftare  ciafcuna  delle  dette  materie  da  per 
fe  fòttilmente  ,  e  pelle  che  fieno  ,  ftemperinfi  con  acqua  chia- 
ra ,  facendoli  liquide  in  guifa  di  un  favore  ,  e  di  mano  in 
mano,  che  detto  colore  fi  Irempera  ,  vadali  macinando  co- 
sì liquido  ,  tanto  che  tutte  le  dette  materie  fi  veggano  be- 
ne incorporate  infieme,  e  come  ciò  fi  farà  confeguito,  pon- 
gali in  un  vafo  invetriato  un  poco  grandetto,  perciocché  fa 
detta  materia  rigonfia,  e  fe  fi  avelTe  un  vafo  di  vetro,  te- 
nendolo turato ,  farebbe  meglio.  Per  mettere  poi  in  opera  il 
detto  colore  fopra  il  dorato  bifogna  avvertire  ,  che  il  la- 
voro fi  a  dorato  bene  ,  altrimenti  diventerebbe  nero  ,  eflen- 
dochè  il  colore  in  fe  è  gagliardo;  ma  efiendo  ben  dorato, 
farà  colore  bellilfimo.  Per  mettere  detto  colore  fopra'l  do- 
rato ,  fi  debbe  diftendere  con  un  pennello,  tantoché  elio- 
pra  il  dorato,  avvertendo ,  che  il  colore  non  tocchi  l'argen- 
to ,  perciocché  diventerebbe  nero.  Piglili  poi  il  lavoro  , im- 
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brattato  eh*  egli  fia  di  colore  ,  e  mettali  Copra  il  fuoco  , 
«  quando  il  lavoro  fummica  più  forte,  allora  li  getti  nel- 
1'  acqua  chiara  ,  ma  avvertifeafi  di  non  lo  lafciare  sfum- 
mare  adatto  ,  perciocché  mangerebbe  V  oro  ,  e  non  piglie- 
rebbe . 

CAPITOLO  XVII. 

Per  fare  un  co/ore  per  le  dorature  ,  che  fieno 
abbondantemente  cariche  dy  oro ,  e  per  far 
cera  per  dorare . 

RIfchiarata  che  fi  farà  l'  opera,  come  di  fopra  s'è  det- 
to,  dorili,  e  dipoi  deliramente  fi  rafeiughi  ,  nè  farà 
difetto  non  la  rafeiugando  in  tutto-,  bafta,che  refti 
folo  fenz'  argento  vivo.  Debbefi  poi  dt  nuovo  riichiarare, 
e  rifehiarata  che  fia ,  fcaldifi  fopra  fuoco  di  brace  tanto , 
che  vi  fi  diftenda  fopra  una  cera  con  comodo  caldo  ,  che 
qui  di  fotto  farà  notata  ,  e  s'  infognerà  il  modo  di  farla. 
Come  fi  fia  diftefa  la  detta  cera  ,  lafcifi  freddare  1'  opera  , 
dipoi  rimettafi  fopra  il  fuoco  ,  tanto  che  arda  la  cera  ,  av- 
vertendo ,  che  la  dett'  opera  non  diventi  rotta  ,  ma  folo  li 
confumi  la  cera  ,  come  s*  è  detto  .  Ciò  fatto ,  piglili  1'  opera 
così  calda,  e  fpengafi  in  gruma  di  botte  ,  e  acqua  ,  che  fra 
gli  orefici  fi  dimanda  grumata  ,  e  quando  fia  fpenta,  lafcifi 
ftare  per  breve  fpazio,  indi  fi  fpanni  con  una  fetola  nell'ac- 
qua frefea  ,  ed  appretto  da  vantaggio  fi  rifehiari  .  Ma  fe  fi 
avrà  opere  ben  dorate  ,  fi  darà  loro  il  colore, che  qui  di  fot- 
to s*  infegtierà,  imperò  fi  dirà  prima  il  modo  di  far  la  cera, 
che  di  fopra  s'  è  detto  . 

Tolganfi  cinque  once  di  cera  nuova, matita  rotta  mezza 
oncia,  altrettanto  vetriuolo  Romano,  tre  danari  di  ferretto 
di  Spagna ,  cioè  il  pefo  di  un  ducato  ,  e  più  predo  vuol  ef- 
fere  fcarfo,  verderame  mezz'  oncia,  e  tre  dinari  di  borace. 
Tutte  le  dette  cofe  lì  debbono  porre  a  ftruggere  colla  ce» 
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ra,  e  poi  fi  debbe  dare  nel  modo  fopraddetto  ,  e  netta  che 
T  opera  farà  dalla  cera ,  fe  le  darà  il  ibttotcritto  colore. 

CAPITOLO  XVIII. 

CModo  dì  fare  un  altro  colore  per  colorire 
il  dorato. 

DEbbefi  torre  mezz'  oncia  di  vetriuolo  Romano  ,  al- 
trettanto falnitro  ,  Tei  danari  di  ("ale  armoniaco  ,  e 
mezz'oncia  di  verderame.  Vuolfi  prima  peftare  fo- 
pra  una  pietra,  fenza  adoperar  ferro,  il  fale  armoniaco  beni  fi- 
mo «dipoi  rimacinarlo  in  compagnia  delle  dette  materie  tutte 
infieme.  Abbiafi  in  oltre  un  pencolino  invetriato  ,dove  fi  pon- 
ga la  detta  compofizione,  mefcolandola  con  tant* acqua,  co- 
me fe  fi  avefle  da  fare  una  falfa  ,  e  pollo  che  fi  farà  il  det- 
to pentolino  al  fuoco,  fempre  fi  debbe  con  un  legnetto  me- 
fcolare  la  detta  compofizione  ,  e  non  gli  dar  gran  fuoco  , 
ma  farla  bollire  per  tanto  fpazio  ,  che  fi  cammini  cinque 
palli;  perciocché  ricrescendo  affai,  fi  guafterebbe  .  Lalcifi 
freddare  da  poi,  e  come  di  fopra  fi  è  detto  ,  s'  adoperi. 

CAPITOLO  XIX. 

\SModo  dì  fare  un  colore  alle  dorature  diverfo 
da  i  /opr addetti . 

DOpo  che  fi  farà  rafciutta  1*  opera  con  un  panno  bian- 
co, piglifi  una  ,  o  due  penne  di  gallina  ,  e  imbrat- 
titi in  guifa,che  fi  avene  a  colorire  col  verderame 
P  oro.  Indi  fi  ponga  fopra  il  fnoco  ,  e  quando  fi  vegga  ra- 
fciutta, e  ch'ella  fumerà  forte,  non  fi  Iafci  finire  di  sfuma- 
re, ma  così  calda  fpengafi  in  acqua  frefca  ,  dipoi  fi  (panni, 
e  così  fredda  fi  faccia  di  nuovo  bollire  nella  grumata  per 
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breviflimo  fpazio.  Ciò  fatto, tornili  di  nuovo  a  fpannare  in 
acqua,  e  brunifcafi  dove  più  aggrada  ;  e  quefto  è  il  più  bel 
dorato ,  e  il  più  vago  colore  ,  che  fi  polla  fare  ,  oltreché  fi 
conferva  lungamente. 

CAPITOLO  XX. 

//  modo,  che  fi  debbe  tenere  volendo  la  filar  bianco 
P  argento  in  alcuni  luoghi . 

Rlfchiarato  che  l'artefice  avrà  nel  lavoro ,  dove  non 
vuole  ,  che  fi  appicchi  P  oro  ,  debbe  pigliare  certo 
fior  di  farina  ,  il  quale  ne*  mulini  fi  raccoglie  dalle 
loro  mura  ,  o  rifalri,  o  cornici  della  ftanza  ,dov'egli  fi  pofa, 
il  quale  in  Fiorenza  è  detto  fufcello.  Quefto  fi  (tempera  in 
guifa  di  favore  ,  dopo  con  un  pennellino  di  vaio  fi  debbe 
diftendere  alquanto  grofiettoper  tutti  que'  luoghi ,  dove  al- 
tri vuole  ,  che  Toro  non  s'  appicchi,  e  ciò  fatto  fi  rafciu- 
ga  bene  a  lento  fuoco  ,  indi  fi  dora  ficuramente  .  Non  vo- 
lendo adoperare  detto  fiore  di  farina, fi  può  ufare  quell'al- 
tro modo.  Piglili  del  gettò  in  pana,  che  adoperano  i  calzo- 
lai ,  e  peftifi  bene  ,  dipoi  fi  riduca  come  favore  con  colla 
cervona  ,  ovvero  con  colla  di  pefce  ,  che  è  migliore  ,  ma 
dell'  una  ,  o  dell'  altra  ,  che  fi  pigli  ,  bifogna  avvertire  di 
mefcolarla  con  affai  acqua,  acciocché  la  colla  perda  la  fua 
gagliardia.  Per  non  lafciar  nulla, che  polla  rendere  utile  al- 
l' artefice,  dico,  che  quando  fi  vuol  dorare,  e  lafciar  bian- 
co P  argento  ,  fi  può  adoperare  il  fior  di  farina  .  E  quefto 
è  quanto  ci  occorre  dire  fopra  tali  cofe  ,  ma  la  principale 
importanza  è  in  faper  ben  lavorare  l*  opere  -,  perciocché 
queft'  arte  di  dorare  fi  può  lafciar  fare  a  quelli  ,  che  per 
proprio  efercizio  fe  P  hanno  eletto  ,  e  per  isfaggire  ancora 
gì'  impedimenti,  che  tal  arte  arreca ,  come  di  fopra  fi  dille. 
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CAPITOLO  XXL 

Modo  faciliffimo  ,  e  belli/fimo  per  fare  acqua 
da  intagliare  le  pia/ire  dì  rame,  in  vece 
di  far  col  bulino, 

PRendafi  una  mezz'  oncia  di  filimato ,  un  oncia  di  vetriuo- 
Io,  una  mezz'oncia  d'allume  di  rocca,  altrettanto  di 
verderame,  e  col  fugo  di  fei  limoni  incorporine  le  fo- 
praddette  cofe,  poiché  faranno  ben  polverizzate;,  le  quali  lì 
debbono  fare  alquanto  bollire,  avvertendo , che  non  fi  rifec- 
caflero.  troppo ,  e  debbono  bollire  in»  una  pentola  invetriata. 
E  fe  non  fi  a  venero  limoni,  piglili  aceto  forte,  che  tanto  monta* 
Poiché  fi  farà  bene  fpianata  la  pia  (tra  di  rame  ,  piglia*  ver- 
nice ordinaria  ,  cioè  di  quella  ,  che  fi  verruca  i  fornimenti 
da  fpada  ,  e  quella  poni  a  fcaldare  dolcemente  ,  facendo 
ilruggere  con  elTa  un  poco  di  cera,  la  quale  fa,  che  dife- 
gnando  poi  fopra  la  detta  vernice  non  ifchizzi  .  E  metten- 
do la  vernice  fopra  il  rame  ,  avvertifeafi  ,  che  non  fia  trop- 
po cotta-,  e  poiché  fi  farà  intagliato,  volendo  metter  l'ac- 
qua ,  facciafì  un  orlo  di  cera  alla  ftampa  ,  nè  fi  lafci  (lare 
la  dett*  acqua  più  di  mezz'  ora  ,  e  fe  non  forte  la  (lampa 
profonda, e  incavata  a  tuo  modo,  rimettali  l'acqua  di  nuovo, 
e  dipoi  levatala,  nettili  bene  con  una  fpugna.  Soprala  ver- 
nice fi  difegna  con  uno  diletto  d'  acciaio  temperata  .  Indi 
fi  leva  la  vernice  di  fopra  la  (lampa  con  olio  caldo  ,  e  con 
una  fpugna  gentilmente,  acciocché  1'  intaglio  non  fi  confa- 
mi. Poi  fi  poflono  adoperar  le  dette  (lampe  nel  modo,  che 
fi  adoperano  quelle  ,  che  fono  intagliate  di  bulino  ;  ben*  è 
vero». che  Itccome  quello  modo  li  fa  colla  facilità  ,  che  fi*  è 
detto  ,  baila  ancora  meno  ,  che  non  faranno  gì»  intagliati  , 
che  col  bulino  fi  fanno  nelle  piaftre  di  rame . 
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CAPITOLO  XXII. 
Per  far  acqua  da  partire . 


Bbianfi  otto  libbre  d'  allume  di  rocca  arfo,  ed  altret- 


tanto di  boniflìtiio  falnitro  ,  e  quattro  libbre  di  ve- 


JL  jL  triuolo  Romano ,  e  tutto,  fi  ponga  nella  boccia ,  e  col- 
le dette  cofe  vi  fi  ponga  (fecondochè  altrui  detta  la  difcre- 
zione)  alquanto  d'acqua  forte, che  fia  fiata  adoperata.  Per 
far  poi  loto  boniflìmo  per  la  boccia,  piglili  baliatico  di  ca- 
vallo ,  fcaglia  di  ferro  ,  e  terra  da  far  mattoni  ,  tanto  del- 
l' uno  quanto  dell'altro,  e  quelle  cofe  fi  debbono  incorpo- 
rare con  torli  d'  uovo  ,  e  ciò  fatto  diftendafi  lopra  la  boc- 
cia tanto ,  quanto  ne  piglia  il  fornello,  e  diafegli  fuoco  tem- 
perato nel  modo  ,  che  fi  ufa  di  fare  . 


AVendo  pigliato  V  oro  ,  che  altri  vuole  affinare  ,  bat- 
tali fottilmente ,  e  facciatene  pezzuoli  della  grandez- 
za d' uno  feudo.  Alcuna  volta  fi  ufa  di  torre  gli  ftelfi 
feudi ,  e  fe  ne  fa  cimento  affinandogli  di  ventiquattro  cara- 
ti. Ed  è  di  tanta  virtù  quello  femplice  cimento, che  egli  ha 
tratto  tutta  la  lega  del  detto  feudo ,  e  non  ha  levato  il  fe- 
gno  della  flanipa  ,  ma  folo  ha  tolto  quello,  che  in  e  fio  era  di 
brutto  ,  cioè  la  lega  .  Falli  adunque  il  cimento  in  quello  mo- 
do. Pigliali  gruma  di  botte,  e  matton  pedo,  e  quelle  cofe 
fi  riducono  alquanto  liquide  .  Indi  fi  fa  un  fornello  tondo  , 
e  nelle  commemire  del  detto  fornello  fra  ]'  uno  ,  e  I'  altro 
mattone  fi  diftende  il  loto  ,  e  ciò  fitto  vi  fi  pone  i  pezzuo- 
li  dell*  oro  ,  o  veramente  feudi  battuti  „  e  fopra  dett'  oro , 
0  feudi  fi  pone  altrettanto  della  detta  pompofizione  •  Di- 
poi per  lo  fpazio  di  ventiquattr'  ore  fe  gli  fa  continova- 
mente  fuoco ,  ed  in  tal  guifa  diviene  di  ventiquattro  cara» 


CAPITOLO  XXIII- 


Per  fare  il  cimento  reale . 
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ti.  Ma  qui  avvertifca  il  difcreto  lettore,  che  ciò  non  è  da 
me  detto  con  intenzione  d'  infegnare  di  far  V  acqua  forte 
a  quelli,  che  voleffero  far profeflìone  di  partitori, e  il  mede- 
fimo  diciamo  del  cimento  *,  ma  folamente  intendiamo  di  dar- 
ne agli  artefici  tanto  lume  ,  quanto  fene  poflano  fervire  nel- 
1'  arte  dell'  orificeria  ;  perciocché  poflono  occorrere  infi- 
nite cofe,dove  apporterà  loro  utile  aver  notizia  di  tali  co- 
fe,  liccome  intervenne  a  me  in  alcune  figurette  d'oro  d'al- 
tezza di  un  mezzo  braccio  ,  che  io  lavorava  in  Parigi  pel 
Re  Francefco  ,  le  quali  eflendo  vicine  alla  fine,  nel  ricuo- 
cerle, come  occorre, avendo  prefo  una  fumofità  di  piombo 
fi  farebbono  rotte  in  guifa  di  vetro,  fe  io  non  I'  aveffi  ve- 
nite del  fopraddetto  loto  di  cimento  ,  dando  loro  fuoco 
temperatamente  ,  dovechè  colla  detta  diligenza  le  venni  a 
liberare  da  tale  impedimento;  e  perciò  non  debbe  il  valen- 
te artefice  fchifare  di  faper  tutte  quelle  cofe,  eh*  egli  pof- 
fa  appropriare  al  fuo  efercizio . 
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TRATTATO  SECONDO 

DI  M.  BENVENUTO  CELLINI 

SOPRA 

LA  SCULTURA. 

CAPITOLO  L 

De'varj  modi  di  far  le  ftatue  di  terra  per  gettarle 
di  bronzo  ;  delle  loro  camice  di  cera  ,  toniche  ,  e 
coperture  di  ftagnuolo;  del  preparare  la  terra, 
di  che  prima  fi  fanno  dette  statue ,  e  qttal  fia 
più  a  propo/ito  ;  de' cavi  di  gefio  ;  dell'  ar- 
mature di  ferro  ;  degli  sfiatatoi ,  e  del 
modo  di  cuocere  le  forme . 

ESSUNO  è,  a  cui  non  fi  renda  manifefto,  chq 
la  fola  protezione,  che  gli  ottimi,  e  virtuofi 
Principi  pigliano  delle  buone  arti ,  è  quella  , 
che  porge  a  efle  augumento  ,  e  che  median- 
te il  loro  aiuto  fiorifcono  gì*  ingegni  eccel- 
lenti. E  perchè  i  noftri  tempi  non  hanno me- 
fliero  di  proccurare  gli  efempi  antichi ,  diciamo ,  come  nel 
fecolo  di  Cofimo  primo  de*  Medici ,  perciocché  egli  niurfa 
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cura  ebbe  maggiore,  che  fovvenire  con  reale  liberalità  cia- 
fcuno  ,  che  egli  vederle  inclinato  a  feguitare  le  virtù  ,  fio- 
rirono molte  nobili  arti ,  ma  particolarmente  quella  del  dife- 
gno ,  efiendochè  in  que'  tempi  Filippo  di  Ser  Biunellefco  cavò 
maraviglio  (amente  la  buona  architettura  delle  tenebre,  e  Do- 
natello, e  Lorenzo  Giberti  ne  moftrarono,  in  marmi,  e  in  bron- 
zi £on  grande  artifizio  lavorando ,  come  con  gli  antichi  con- 
correre jfì  potette  .  A  Cofimo  faccene  Lorenzo  della  medefi- 
ma  ftirpe,edel  medefimo  valore ,  il  quale  fovyenne,  ed  aiu- 
tò lo  ftupendo  Michelagnolo  Buonarroti,  che  poi  lotto  piu- 
lio  Secondo  Papa  ebbe  grandiflìma  occafione  di  dimoftrare, 
quanto  fofle  la  fua  eccellenza  ,  e  la  Tua  virtù  .  Medefima- 
mente  ne'  tempi  del  detto  Papa  fio  ì  Bramante  architettore 
di  fommo  pregio,  il  quale  efiendo  mediocre  pittore,  ma  uo- 
mo di  fvegliato  ,  e  (ingoiar  giudicio  nell'  arte  dell'  archi- 
tettura ,  ciò  conofciuto  da  quel  Pontefice  ,  potai  occafìone 
gli  diede  ,  eh'  egli  pervenne  a  quel  grado  <U  lode,  che  per 
le  fue  opere  egregie  fi  feorge;  e  detto  Bramante  veramente 
fu  quello  ?  che  con  animo  nobile  ,  e  benigno  fece  conofee- 
re ,  quanta  folle  la  virtù,  e  l'artifizio  del  Buonarroti .  propo- 
nendolo nel  dipignere,  che  fi  aveva  da  fare  la  cappella  Pa- 
pale^ detto  Giulio  Secondo.  Ma  lafciando  da  parte  la  men- 
zione ,  che  fi  potrebbe  meritamente  fare  di  molti  fplendidi 
Principi ,  che  ardentemente  innalzarono ,  e  premiarono  le  vir- 
tù ,  fra*  quali  come  due  fulgentiflìme  gemme  rifpkndono 
Leone  Decimo  Papa,  e  Francefco  Primo  Re  di  Francia  ;  in 
quello  luogo  ,  come  conveniente  al  noftro  propofito,  fola- 
mente  diremo  con  gran  ragione  del  giudo  ,  e  magnanimo 
Cofimo  de'  Medici  Duca  di  Fiorenza  ,  e  di  Siena  ,^  il  quale 
non  pur  feguitando  il  lodatiflìmo  coftume  de'  fuoi  panati, 
ma  di  gran  lunga  fopravanzandoqli ,  ha  dato  ne'  fuoi  tem- 
pi occafione  a  ciafeuno,  che  molte  belle  arti  (che  quali  an- 
davano abbandonate  errando  )  nella  fua  nobMiflìma  patria  fi 
pollano  render  chiare  ,  e  quelli  per  mezzo  delle  loro  opSFS 
acquiftarfi  perpetua  gloria  .  Il  che  pur  dianzi  a  me  inter- 
venne per  la  nobiiiflìma  occafione  ,  che  egli  benignamente  mi 
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diede  nel  Perfeo  {tatua  di  bronza  ,  che  io  feci  per  fito  co- 
mandamento ,  dove  da  quefto  generofo  Principe  mi  fu  da- 
to modo  ,  onde  io  potefli  acquiftarmi  (  efléndochè  io  abbia 
bene  operato  )  perpetua  fama  -,  perciocché  la  detta  ftatua 
rnìede  tra  1*  opere  di  tre  eccellenti  dirai  artefici,  che  di- 
nanzi al  fuo  real  palagio  fon  poft^  ,  ficcome  furono  Mi- 
chelagnolo,  Donato  ,  e  '1  Bandinello  .  Similmente  il  favore 
grandiifimo,  che  io  ho  veduto  predare  continuamente  a  ogni 
maniera  di  virtuofa  facili cà  da  Francefco  mericiflimo  Prin- 
cipe di  Fiorenza,  e  da  Ernando  Cardinale  fuoi  digniflimi  fi- 
gliuoli ,  è  Arato  vera  cagione  ,  che  io  (  fprezzato  il  carico 
degli  anni,  ed  ogni  altro  impedimento)  mi  fia  porto  a  fcri- 
vere  i  prefenci  trattati  per  rendermi  in  parte  grato  ,  e  co- 
nofcente  degl'  infiniti  benefici  ,  che  io  ricevo  ad  ogni  ora 
dalla  real  cortefia  di  quefti  ottimi  Signori  *  Ed  avvengachè 
da  me  fia  (lato  trattato  di  cofe,  che  a  molti  cerramente  fa- 
ranno note  ,  non  per  quello  mi  fo  a  credere ,  che  dagl'  in- 
tendenti ,  e  difcreti  debba  per  vana  effere  riputata  quefta 
mia  fatica  ,  eflendochè  oltre  agi*  infiniti  fegreti  ,  che  io  di- 
ino  ftro  ,  ritrovati  da  me  per  lo  mezzo  di  una  lunga  pratica, 
pur  fono  il  primo  ftato,  che  per  certa  amorevole  pietà,  che 
io  fempre  ebbi  alle  dette  arti,  ho  proccurato  per  cotal  di- 
ligenza, che,  come  di  già  dicemmo,  elle  pofìano  lungamente 
vivere  ,  e  fchivare  gl'  infiniti  impedimenti  ,  a  i  quali  per 
cagione  del  tempo  tutte  l*  umane  cofe  vengano  fottopo- 
fte  .  In  quefto  fecondo  ragionamento  adunque  fi  tratterà 
primieramente  dell'  arte  del  gettar  le  fhtue  di  bronzo  .  La- 
onde per  feguitare  il  modo  ,  che  fin  qui  s'  è  tenuto  ,  cioè 
cP infegnare  quella  pratica  iftefla,  che  io,  mediante  1*  opere 
da  me  fatte ,  ho  confeguita,  dico ,  che  in  Parigi  mi  occorfe 
di  fare  per  Francefco  Re  di  Francia  alcune  opere  di  bron- 
zo,  delle  quali  parte  furono  da  me  finite  , e  parte  per  di- 
verfi  impedimenti  ,  che  occorfono,  recarono  imperfette  . 
Quelle,  à  cui  fi  diede  fine,  furono  una  ftatua  di  bronzo  di 
grandezza  di  fette  braccia  ,  la  quale  era  più  che  di  mezzo 
f ilieva  f  ed  appariva  in  un  mezzo  tondo  pur  di  bronzo . 
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Quefta  rapprefentava  la  Fontana  Belio  villa  amenifllma  del 
detto  Re  ,  nel  qual  luogo  tali  ornamenti  fi  collocarono  ,  e 
dal  fmiftro  braccio  vi  feci  più  vafi  ,che  fpargerano  acque, e 
col  deliro  la  faceva  pofare  Copra  una  tefta  di  cervio  di  tutto 
rilievo  ,  lignificando  per  quei  vali  le  d  verfe  acque,  che  in 
quel  fonte  concorrono, e  per  lo  cervio  la  fpecie  particolare 
di  quegli  animali  ,  che  in  detto  luogo  fanno  dimora  .  Poi 
da  una  parte  del  campo  di  detto  tondo  vi  apparivano  pa- 
recchi bracchi,  e  levrieri,  e  dall' altra  vi  erano  adattati  al- 
cuni capriuoletti  ,  e  cignali  •  Sopra  al  detto  mezzo  tondo 
vi  erano  ancora  collocati  due  angio'etti  ,  che  avevano  in 
mano  ciafcuno  una  facella,  e  molt*  altri  ornamenti,  che  per 
brevità  fi  lafciano  .  Venendo  ora  a  parlare  del  modo  ,  che  io 
tenni  in  far  dett' opera,  dico,  che  (  fecondochi  fi  ufa  )  io  la 
feci  di  terra  della  grandezza  appunto,  eh' ella  aveva  da  eftè- 
re;e  come  io  la  veddi  foppafla ,  e  ritirata  per  b  groflezzi  di 
un  dito,  diferetarnente  l'andai  ritoccando,  e  mifurando  , dipoi 
la  codi  gagliardamente,  e  dopo  eh' ella  fu  cotta  medi  fopra 
efla  una  grollezza  di  cera  eguale  manco  groflk  di  un  dito  . 
Dipoi  con  cera  medefimamente  l'andava  accrescendo ,  dove- 
io  vedeva  efierne  bifogno  ,  non  mai  levando  ,  o  poco  di 
quella  prima  camicia,  che  io  aveva  merlò  di  cera  ,  così  con 
gran  diligenza  la  tirai  a  fine  .  Ciò  fatto  macinìi  del  midol- 
lo arfo  di  corna  di  cabrato,  e  con  elfo  per  la  metà  di  det- 
to midollo  macinai  gefib  ,  tripolo  ,  e  altrettanto  di  fcaglia 
di  ferro  ;  così  macinate  beniflìmo  le  dette  tM  cofe  le  me- 
fcolai  infieme  con  un  poco  di  loto  di  {baliatico  di  bue,  o  di 
cavallo  pattato  per  uno  (taccio  fottiliffimo  cor  acqua  pura, 
il  quale  rendè  [blamente  1*  acqua  tinta  didet:o  ftallatico  , 
che  è  quella, che  ferve  a  tal  bifogno.  Avendo  adunque  me- 
fcolate  le  dette  cofe  ,  e  fatte  liquide  ,  prefi  un  pennello  di 
ietole  di  porco  ,  e  adoperando  detto  pennello  da  quella 
parte  ,  che  la  fetola  fta  dentro  nella  carne  ,  per  eflèr  più 
morbida ,  détti  una  volta  a  tal  opera  di  cera  celle  dette  ma. 
terie  {temperate  in  guifa  di  favore  ,  mettendo  tal  compofi- 
zione  egualmente,  Dipoi  lanciatala  feccare  le  re  detti  un'al- 
tra 
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tra  volta  ,  Tempre  lafciandola  leccare  ,  imponendo  fopra  V 
opera  tal  mellura  ,  quanto  è  grò  fio  una  coitola  di  coltello 
ordinario  .  Dopo  quello  feci  a  dett*  opera  una  camicia  di 
terra  groffaun  mezzo  dito  ,  e  quella  Iafciata  feccare  ,  tornai 
a  farlene  un' altra grolfa  un  dito,  indi  tornai  a  porvene  un'al- 
.  tra  d'  altrettanta  groffezza  .  La  terra  ,  che  fi  adopera  per 
far  tali  cofe,  così  fi  debbe  preparare  .  Piglili  di  quella  ter- 
ra ,  che  comunemente  adoperano  i  maeftri  da  fare  P  arti- 
glierie ,  la  quale  lì  fuol  cavare  di  luoghi  diverfi  ,  percioc- 
ché alcuna  fene  ritrova  eflere  appreflò  de*  fiumi  ,  che  è  al- 
quanto arenofa  ;  ma  per  tale  effetto  non  vuol  efier(  troppo 
arenofa,ma  balla ,  ch'ella  fia  magra, effendochè la  terra  graf- 
fa ,  e  delicata  ferve  per  vafellami  ,  e  per  tal  effetto  non  è 
buona.  Ma  la  buona  fi  ritrova  ne*  monti ,  e  nelle  grotte  , e 
in  Roma  ,  in  Fiorenza  ,  e  in  Parigi  particolarmente  fene 
trova  della  perfettiffima  ,  ed  è  di  tal  bontà ,  che  niuna  del- 
l' altre  ho  io  mai  ritrovata  così  a  propofito.  La  terra, che 
fi  cava  delle  grotte ,  è  migliore  di  quella  ,  che  fi  piglia  vi- 
cino a'  fiumi,  ed  a  volerla  preparare  per  poterfene  fervire 
bifogna  lafciarla  feccare,  e  dopo  che  farà  lecca, ftaccifi  con 
fino  ftaccio  alquanto  radetto ,  acciocché  n*  efcano  alcune  pie- 
truzze,  ed  altre  fimiglianti  cofe.  Ciò  fatto  il  debbe  mesco- 
lare con  efla  cimatura  di  panni ,  la  quale  vuol  efièr  per  la 
metà  manco  della  detta  terra  .  E  qui  avvertifca  1'  artefice 
a  quello ,  che  io  fon  per  dire  ;  perciocché  io  gì'  infegno  un 
fegreto  da  me  ritrovato  per  mezzo  dell' efperienza,  il  qua- 
le mi  è  riufcito  in  tutta  perfezione  ,  ed  è  quelto  .  Poiché 
fi  farà  mefcolato  la  terra  colla  cimatura  ,  fi  debbe  bagnare 
tanto  coli'  acqua,  eh'  ella  divenga  come  palla  da  far  pane. 
Dopo  fi  debbe  battere  con  una  verga  di  ferro  groffadue  di- 
ta diligentemente,  ed  in  quello  confifte  il  fegreto,  percioc- 
ch'ella  fi  debbe  mantener  molle  per  quattro  mefi  almanco, 
e  quanto  più  Ha  ,  tanto  più  è  meglio ,  perchè  la  cimatura 
marGifsi;  i  ài  venendo  così  marciala  eflere  la  terra  morbi- 
da come  un  unguento,  la  qual  cofa  eflèndo  veduta  da  quel- 
lische  di  ciò  non  hanno  fatto  fperienza,  farebbe  giudicata 
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nocevole,  e  la  terrebbono  per  terra  troppo  grafia;  ma  que- 
fta  gramezza  non  impedifce  il  ricevimento  del  metallo  ,  anzi 
1'  accetta  più  volentieri  lenza  comparazione  dell'  altra  ter- 
ra, che,  come  quella,  non  s'è  lafciata  marcire,  liccome  in 
diverfe  opere  ho  fperimentato ,  che  qui  di  fotto  fi  diranno. 
Un  altro  modo  diremo  da  far  figure,  che  vadano  gettate 
di  bronzo  ,  le  quali  abbiano  da  efiere  grandi  quanto  il  vi- 
vo ,  o  poco  più  .  Poiché  fi  farà  fatta  la  figura  colla  terra 
fopraddetta  mefcolata  con  cimatura  ,  per  efiere  la  miglio- 
re ,  come  s'  è  detto  ,  e  che  la  figura  fi  farà  condotta  colle 
debite  diligenze,  lavorandola  parte  che  la  terra  farà  frefca, 
e  parte  che  fi  farà  cominciata  a  feccare  ,  volendola  getta- 
re di  bronzo  fi  debbe  dare  alla  detta  ftatua  una  coperta  di 
ftagnuolo  da  dipintori,  il  quale  è  a  ciafcuno  notifiìmo.  E  il 
modo  da  preparare  detto  ftagnuolo,  per  appiccarlo  fopra 
la  ftatua  di  terra,  è  quello.  Piglili  tanta  cera  quanta  tremen- 
tina ,  e  facciali  llruggere  in  un  calderone,  ovvero  in  un  pa- 
iuolo  ,  e  quando  ogni  cofa  è  bene  llrutta,  diali  fopra  la  det- 
ta llatua  di  terra  così  bollente  con  un  pennello  di  fetole  di 
porco  fottili  Almamente  ,  e  gentilmente ,  acciò  non  fi  guadi 
mufcoli,  vene,  o  altre  minuzie,  che  dimoftrano  la  diligen- 
za, ed  arte  del  maeftro  .  Ciò  fatto  ,  fopra  vi  fi  debbe  appic- 
care il  detto  ftagnuolo;  e  perch'  egli  è  neceflario  di  fare  un 
cavo  di  geflb  fopra  alla  ftatua  di  terra,  e  ugnerla  con  olio, 
perciò  bifogna  fare  la  coperta  di  detto  ftagnuolo  ,  il  quale 
non  vi  eflendo, malvolentieri  la  difenderebbe  dall'umidità  , 
e  forza  del  geflb  ,  dove  pei"  mezzo  di  tal  riparo  fe  ne  di- 
fende benifiìmo  .  Mentrechè  per  fimil  via  fi  cammina  ,  viene 
1'  artefice  non  poco  a  ire  avanzando  ,  efi'endoehè  dopo  che 
farà  gettata  la  figura  di  bronzo  ,  reftando  per  mezzo  delle 
dette  diligenze  il  modello  della  ftatua  dinanzi  finito,  prefta 
comodità  a  quelli  ,  che  ti  aiutano  rinettarla  ,  di  governarli 
fecondo  il  detto  modello,  dovechè  non  vi  eflendo,  oltre  al 
confumarvi  più  tempo  ,  fi  conducono  con  manco  perfic2Ì0s 
ne,  non  avendo  i  lavoranti  l'  efempio  innanzi.  La  qual  dif- 
iìcultà  intervenne  a  me  ,  poiché  io  ebbi  gettato  la  ftatua  di 
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Perfeo  di  bronzo  ,  di  cui  poco  dianzi  feci  menzione,  perchè 
per  enere  ella  di  altezza  di  più  di  cinque  braccia  ,  e  fatta 
da  me  nel  primo  modo,  che  abbiamo  infegnato,  cioè  fatta 
prima  di  terra  ,  e  finita  magra  circa  nn  dito  ,  cotta,  e  po« 
flavi  la  cera  fopra,  fu  gettata  tutto  di  un  pezzo.  Dovechè 
per  cavarne  1'  anima,  acciocché  reftaflè  più  leggieri, gli  fe- 
ci parecchi  buche  ne*  fianchi  ,  nelle  fpalle  ,  e  nelle  gambe, 
le  quali  buche  ,  poiché  io  ebbi  finita  tutta  la  fua  tonaca  di 
cera  ,  fui  corretto  a  levare  di  quella  detta  cera  ne'  detti 
luoghi  tanto  ,  quanto  io  voleva,  che  mi  redatte  aperto  per 
poter  tenere  l'anima  in  mezzo  appunto,  le  quali  cofe  m'im- 
pedirono di  poter  mantenere  intero  il  modello  .  Ma  per  tor- 
nare al  propofito  noftro  ,  diciamo,  che  alla  ftatua,  che  in 
quefto  fecondo  modo  infegniamo  di  fare ,  poiché  ella  farà  fi- 
nita di  terra,  fi  può  ancora  appiccare  detto  ftagnuoto  con 
pafta  con  un  pennello  fottilmente  ,  fa  qual  palla  fi  fa  di  fior 
di  farina  nella  guifa  di  quella  ,  che  adoperano  i  calzolai  ,* 
così  di  mano  in  mano  ,  che  altri  vuole  appiccare  lo  fta- 
gnuolo ,  allora  fi  debbe  fare  il  cavo  di  geflb  ,  il  quale  fi  fa 
in  diverfi  modi ,  ma  il  più  ficuro,  e  migliore  mi  pare  ,  che 
fia  il  far  pezzi  piccoli  tanto  ,  quanto  comporta  quello  ,  che 
l'  uomo  vuol  formare  ,  lìccome  fono  i  piedi,  le  mani ,  e  la 
teda  ,  dove  intervengono  molti  fottofquadrì .  Quelli  pezzi 
piccoli  vogliono  efler  fatti  con  grandiflìma  diligenza,  e  men- 
tre che  '1  geflo  è  Yrefco ,  in  ciafcuno  de*  detti  pezzi  fi  deb- 
be mettere  un  filo  di  ferro  doppio  ,  il  quale  avanzi  fuo- 
ra  tanto,  quanto  dentro  vi  fi  polla  mettere  uno  fpaghetto; 
perciocché  il  ferro ,  che  fporta  in  fuora ,  ha  reftare  in  guifa 
di  una  picciola  maglietta  .  Debbefi  ancora  ,  ogni  volta  che 
fia  fatto  uno  de' detti  pezzi,  e  rapprefo  il  geflb  bene, pro- 
varlo ,  e  provato  che  fia  ,  vedendo,  che  efca  fenza  guadare 
nefluna  minuzia  dell'  opera,  rimetterà"  il  detto  pezzo  al  fuo 
luogo,  accoftandofi  bene,  acciò  non  vi  refli  qualche  vacuo, 
perciocché  verrebbe  l'opera  fcorretta  .  Così  adunque  fegui- 
tandofi  di  fare  di  mano  in  mano  tutta  la  quantità  de*  detti 
pezzi,  così  quelli, che  fono  a'  fottofquadri ,  come  molt*al" 
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tri,  che  fi  richieggono  di  fare  nella  tefta,  nelle  mani,  e  ne' 
piedi,  con  eflì  fi  debbe  andar  compartendogli  in  guifa ,  che 
piglino  la  metà  della  ftatua  ,  dico  la  metà  per  la  lunghez* 
za,  la  qual  lunghezza  s'  intende  ogni  volta  che  fia  coper- 
to il  bellico,  le  poppe  infino  a'  fianchi,  e  da  baffo  infino  al- 
la metà  de' talloni .  Ma  qui  fi  debbe  avvertire,  che  con  det- 
ti pezzi  piccoli  la  ftatua  non  fi  ha  da  coprir  tutta ,  ma  di 
effa  fi  Iafcia  (coperto  gran  parte  delle  poppe,  parte  del  cor- 
po, delle  cofce,e  delle  gambe  ,  proccurando,  che  detti  pez- 
zi, che  fi  mettono,  fieno  polli  con  un  certo  modo  unito,  fic- 
chè  non  facciano  fotto fquadri.  Perciocché  fopraquefta  me- 
tà di  ftatua  vi  fi  debbe  gettare  una  camicia  di  geflb  tenerd 
non  più  groffa ,  che  due  dita ,  debbefi  por  cura ,  prima  che 
fopra  fi  getti  detta  camicia,  di  venire  quel  poco  di  quelle 
magliette  di  ferro, che  dicemmo  lafciarfi  fuori  di  que' pezzi 
piccoli  ,  le  quali  fi  debbono  ricoprire  con  un  poco  di  ter- 
ra, acciocché  nel  mettere  della  camicia  non  veniffero  a  im- 
pedire ,  volendola  poi  cavare  .  Meno  die  fi  fia  la  terra  ,  fi 
debbe  poi  con  olio  d' uliva  ugner  bene  con  un  pennello  tut- 
ta quella  parte ,  che  debbe  abbracciare  la  camicia  ,  perchè 
ciò  fatto,  e  rapprefo  che  fia  bene  il  geffo,  con  molta  facilità 
ufeirà  la  detta  camicia  .  Come  una  volta  fi  farà  provato  , 
eh'  eli1  efea,  rimettafi  a  fuo  luogo,  e  finifcafi  1'  altra  metà 
del  cavo  nella  maniera,  che  s'è  detto,  che  far  fi  debbe  per 
formar  quella  parte  dinanzi  .  Così  fi  feguiterà  di  far  dalle 
bande  di  dietro,  e  come  tutto  il  cavo  fia  finito,  pighfi  una 
corda  rinforzata ,  alquanto  groffetta,  e  da  capo  a  piò  Icghifi 
tutta  la  ftatua  con  molte  avvolture  ,  e  inoltre  non  eflendo 
la  corda  ben  ferrata,  riftrmgafi  con  affai  quantità  di  picco- 
le biette  di  legno,  e  ciò  fi  fa,  perchè  non  fi  torca  il  geffo , 
perchè  la  figura  verrebbe  bieca,  laonde  per  tal  cagione  co- 
tanto fi  debbe  tener  legata,  che  il  geffo  abbia  perduto  gran 
parte  della  fua  umidità  ,  e  che  il  cavo  non  fi  poffa  torcere. 
Poìch'  ei  fia  rafeiutto ,  fvolgafi  la  corda  ,  e  aprali  la  forma  , 
la  quale  viene  a  effer  quella  prima  camicia  ,  che  alle  figure 
piccole  fi  può  fare  di  due  pezzi  foli,  intendendo  per  figure 
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pìccole  quelle ,  che  fieno  grandi  quanto  il  vivo  ,  e  maggior- 
mente effendo  più  piccole  del  vivo  ;  perciocché  faria  più 
facile  il  farle  di  due  pezzi  ,•  ma  efTendo  alquanto  maggiori 
del  vivo,  è  neceflario  farle  di  quattro  pezzi,  cioè  un  pezzo 
inlino  all'  appiccatura  della  natura  ,  e  un  altro  pezzo  dall* 
appiccatura  della  natura  in  giù  ,  i  quali  pezzi  fi  fanno  fo- 
prappofti  due  dita  V  uno  fopra  V  altro,  perchè  meglio  pof- 
fano  congiugnerli  infieme.  I  due  altri  pezzi  s'intendano  ef^ 
fere  le  parti  di  dietro.  Come  fatte  faranno  le  dette  diligen- 
ze ,  aprafi  la  camicia  alla  ftatua  ,  e  mettafi  a  rovefcio  in 
terra  ,  cioè  detta  camicia  ,  facendo  che  il  concavo  venga 
di  fopra  .  Indi  fi  pigli  a  un  per  uno  tutti  quei  pezzetti 
fpiccandogli  dalla  ftatua  ,  e  mettanfi  nelle  calle  loro  ,  che 
faranno  fatte  in  detta  camicia  ,  e  levato  da  detti  pezzi  quel 
poco  della  terra ,  che  fi  ni  effe  fopra  quelle  maglie  di  ferro  , 
fi  porrà  cura,  dove  la  terra  avrà  lafciato  un  poco  di  margi- 
ne ,  o  cavo  ,  che  fi  dimoftri  -,  ed  in  quel  luogo  appunto  fi 
debbe  fare  un  buco  con  un  fucchiellino  nella  detta  camicia, 
appiccando  a  ognuna  di  quelle  magliette  di  ferro  un  pezzo 
di  cordicella  rinforzata  ,  la  quale  dipoi  fi  mette  nel  buco  , 
che  fi  fece  nella  camicia  col  fucchiello ,  indi  con  un  poco  di 
fufcello  fi  lega  ciafcun  pezzo  al  difuori  della  camicia.  Così 
effendo  veftita  la  camicia  di  tutti  quei  pezzi  ,  che  tenevano 
i  fottofquadri,  e  avendo  unto  tutto  il  cavo  fottilmente  con 
un  poco  di  lardo ,  vi  fi  debbe  commettere  una  groffezza  di 
una  corta  di  coltello  o  di  cera  ,  o  di  terra  ,0  di  parta ,  là 
quale  fi  domanda  la  lafagna  ,  e  fallì  in  quello  modo  .  Piglili 
un*  afle  di  legno  ,  e  con  gli  fcarpelli  intaglivi!!  un  quadro 
di  cavo  ,  quant*  è  grande  la  palma  della  mano  ,  e  di  groffez- 
za quanto  una  buona  cortola  di  coltello  ,  come  s'  è  detto, 
più  ,  o  meno  ,  che  fi  vuol ,  che  venga  o  groffa ,  o  fottile  la 
ftatua  •  Così  di  mano  in  mano  ,  che  fi  farà  formata  la  lafa- 
gna nel  detto  legno  ,  fi  'andrà  commettendo  nel  cavo  della 
ftatua  ,  ficchè  i*  un  pezzo  tocchi  V  altro  .  Dopo  quello  fi 
debbe  fare  un*  armadura  di  ferro,  la  quale  ferve  per  I*  of- 
fttura  della  ftatua,  e  la  detta  armadura  debb* effere  tortuo- 
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fa  fecondo  la  forma,  che  dimoftra  le  gambe,  le  braccia,  il 
corpo  ,  e  la  tefta  della  ftatua  .  Cìj  fatto,  piglili  della  terra 
magra  battuta  con  cimatura  ,  ed  a  poco  a  poco  fi  vada 
mettendo  fopra  dett'  oliatura  ,  feccandola  o  per  mezzo  del 
tempo,  o  del  fuoco ,  tanto  ch'ella  fia  piena,  quanto  tiene  il 
cavo,  il  che  con  gran  diligenza  fi  prova  molte  volte  ora  da 
una  banda ,  ora  dall'  altra;  e  come  la  detta  orlatura  fia  pie- 
na ,  ficch'ella  tocchi  tutta  la  lafagna ,  ella  fi  debbe  cavare ,  e 
fafciarla  di  un  fottìi  filo  di  ferro  tutta  quanta  da  alto  a 
baflò,  e  poi  ricuocerla  tanto,  che  la  terra  fi  vegga  ben  cot- 
ta ,  la  qual  parte  fi  domanda  il  nocciolo  della  figura-  Co- 
me detta  orTatura  fia  ben  cotta  ,  diatele  fopra  un  fottililfi* 
mo  loto  ,  il  quale  fi  fa  d'  oflb  macinato  ,  e  matton  pefto 
magro  ,  mefcolato  con  un  poco  di  terra  intrifa  con  cimatu- 
ra.  Ciò  fatto ,  diafele  un  altro  poco  di  caldo  con  fiamma  di 
fuoco,  tanto  che  jl  detto  loto  ancor  eflb  fia  cotto,  e  poi  fi 
tragga  la  lafagna  del  cavo  ,  avvertendo  di  lafciare  in  quat- 
tro luoghi  almanco  alcuni  ferri  legati  alla  detta  orlatura  , 
perciocché  i  detti  ferri  mantengono  tutto  il  nocciolo, ficchè 
egli  non  fi  può  muovere  .  Debbefi  ancora  nel  cavo  di  geflb 
fare  il  pofamento  de'  detti  ferri  ,  che  avanzano  .  Poi  dopo 
le  dette  preparazioni  (  come  avvertimmo  )  fi  caverà  tutta 
la  lafagna,  e  fi  metterà  ne'  detti  cavi  di  geflb,  avendogli  di 
nuovo  unti  con  lardo  fottilmente,  e  che  fia  alquanto  caldo, 
perciocché  s'incorpora  meglio  nel  geflb.  Fatte  che  fi  faranno 
poi  le  bocche  dove  fi  vuol  mefcere  la  cera,  ferrili  il  noc- 
ciolo dentro  nel  cavo  ,  e  ferrato  che  fia  ,  dirizzili  la  ftatua, 
facendogli  quattro  sfiatatoi  per  lo  manco,  cioè  due  da'  pie- 
di ,  e  due  dalle  mani, e  quanti  più  fene  farà, più  ficuro  farà 
T  artefice  ,  che  la  ftatua  s'empia  di  cera  ,  ed  in  tal  guifa  fi 
fanno  detti  sfiatatoi .  Debbonfi  i  due  primi  fare  nella  più 
balìa  parte  de'  piedi  ,  e  fe  fi  avrà  la  ftatua  collocata  fopra 
qualche  poco  di  pofamento,  con  più  facilità  ti  verranno  fat- 
ti .  Facciafi  poi  con  un  fucchieiletto  groflo  il  buco  degli 
sfiatatoi  tanto  a  vantaggio ,  che  penda  inverfo  il  baflb,  per- 
chè così  eflendo  ,  non  verrà  a  re  Ilare  nefluno  imbratto  dentro 
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alla  forma .  Dentro  a'  detti  buchi  vi  lì  debbe  porre  cannel* 
'li  di  canna  ,  i  quali  fieno  adattati  in  guifa  ,  che  fi  vadano 
rivolgendo  ,  e  legando  V  un  cannello  peli'  altro  ,  ficchè  per 
eflér  metto  il  cannello  per  la  parte  di  fotto,egli  fi  venga  a  ri- 
volgere in  modo,  chefia  volto  all'  insù  verib  il  diritto  del- 
la (tatua  ,  e  così  a  tutti  gli  altri,  che  vi  fi  pongano  ,s'  ufi  il 
medefimo  modo  •  Dove  fi  lega  il  cannello  ,  e  nel  buco,  do- 
ve egli  fi  mette,  abbiafi  avvertenza  d'imbrattarlo  bene  con 
un  poco  di  terra  liquida  tanto  ,  eh'  ella  Io  pofià  difendere  , 
ficchè  egli  ritenga  la  cera  ,  e  non  la  verfi  .  Fatto  le  dette 
diligenze, mefcolafi  arditamente  la  cera,  purché  fia  calda  ,  e 
ftrutta  ,  che  ,  oflervando  i  modi  fopraddetti  ,  fia  la  ftatua 
in  qual  difficile  attitudine  eflèr  fi  voglia  ,  facilmente  ver- 
rà piena  ,  Poiché  la  forma  farà  piena  ,  lafcifi  per  un  gior- 
no intero  beniffimo  freddare  ,  ma  fe  fia  di  date  ,  lafcifi  (la- 
re per  due  giorni,  e  come  fia  fredda  ,  fciolgafi  diligentemen- 
te dal  legame,  e  medefimamentefciolganfi  poi  que'  piccoli 
fpaghetti  ,  che  tengono  que'  pezzi  di  dentro  ,  che  fon  fatti 
per  i  lbttofquadri,  come  di  già  dimoftrammo,  ed  avendone 
fciolti  la  metà,  gentilmente  fi  comincerà  a  tentare  la  prima 
parte  o  dinanzi  ,  o  di  dietro  ,  e  perchè  per  lo  raffredda- 
mento, che  averà  fatto  la  cera,  fi  farà  ritirata,  quant'  è  la 
groflezza  di  un  pelo  di  cavallo  almanco  ,  perciò  fi  renderà 
più  facile  a  fpiccare  dalla  ftatua  quella  prima  vede,  la  qua- 
le fpiccata  fi  poferà  in  terra ,  e  dipoi  fi  farà  all'  altra  parte 
le  medefime  diligenze.  Ciò  fatto ,  mettanfi  fopradue  caprette 
di  legno  tanto  bade,  quanto  l'artefice  vi  porla  correr  fotto 
colle  mani.  Indi  fi  cominci  a  fpiccare  a  uno  a  uno  dalla  (ta- 
tua tutti  quei  pezzi  ,  che  faranno  con  quella  maglietta  di 
ferro,  e  con  quello  fpago  appiccati  alla  detta  maglietta,  e 
ciò  fatto  ,  perchè  reftano  nella  ftatua  alcune  bavette  cau- 
fate  da' detti  pezzi  ,  pulitamente  s*  andranno  rinettando  ,  e 
con  diligenza  s'  andrà  rivedendo  tutta  la  ftatua  ;  e  come  fi 
farà  T  artéfice  rifoluto  di  non  ufarle  d'  intorno  altra  dili- 
genza ,  faccianficU  cera  tutti  quegli  sfiatatoi,  che  hanno  da 
«(fere  intorno  alla  ftatua,  innanzichè  fe  le  faccia  la  tonaca 

di 


120 


T R A TTA T0 


di  terra  ,  e  avvertifcafi  a  fargli  tutti,  che  pendano  verfo  il 
baflb  ,  perchè  dipoi  nella  tonaca  ,  cioè  nella  vefte  ultima, 
facilmente  colla  terra  fi  rivoltano  ali*  insù  -,  e  la  ragione  , 
perchè  gli  sfiatatoi  vogliono  pendere  al  baflb ,  è  quella  ,  per- 
ciocché con  maggior  facilità  lene  cava  la  cera,  laonde  ftan- 
do  altrimenti,  farebbe  neceffità  di  volgere  ,  e  rivolgere  la 
forma  ,  e  verrebbe  perciò  a  patire  „  e  portar  pericolo  di 
guaftarfi,  dove  così  governandofi  l'artefice  ,  verrà  ficuro  da 
tali  impedimenti.  Debbefi  ancora  avvertire  a  quella,  come 
cofa  di grandiffima  importanza,  che  nel  cavar  la  cera  fi  fac- 
cia ,  che  il  fuoco  fia  temperato  tanto  ,  che  la  cera  non  ri- 
bolla nella  forma  ,  anzi  efca  fenza  violenza  ;  e  quando  farà 
tutta  ufcita  ,  diafi  alla  forma  ancora  temperato  fuoco ,  fin- 
tantoché altri  11  aflìcuri  ,  che  tutta  1*  umidità  della  cera 
fia  fuora  .  Poi  arditamente  fe  le  può  dare  buon  fuoco  ,  fa- 
cendole d' intorno  una  verta  di  mattoni ,  che  fieno  preflb  al- 
ia forma  a  tre  dita,  e  il  fuoco,  che  fe  le  fa,  fia  di  tegne  dol- 
ci ,  com*  è  ontano  ,  carpine ,  pino  ,  faggio,  fermenti  ,  ed  al- 
tre fpecie  di  limili  legni  .  Soprattutto  fuggali  dal  cerro  , 
dalla  quercia  ,  e  da'  carboni  ,  perchè  il  lor  fuoco  farebbe 
colar  la  terra,  la  qual  terra , eflendo  condotta  a  tal  termine, 
diventa  come  vetro  ,  fe  già  non  fonerò  alcune  terre  ,  che 
hanno  proprietà  di  non  colare  ,  ficcome  fono  quelle,  che 
fi  adoperano  alle  fornaci  de*  bicchieri  ,  ed  alle  fornaci  de* 
bronzi,  come  a  fuo  luogo  diremo.  Oltre  a  quello  modo  ve 
n*  ha  un  altro  alquanto  più  facile,  ma  non  così  ficuro,  co- 
me il  fopraddetto ,  e  quello  fi  è,  che  in  cambio  di  far  quel 
nocciolo  alle  figure  di  terra  ,fi  può  fare  di  geflb  mefcolato 
con  oliò  arfo  ,  e  con  matton  cotto  pello ,  ma  s'  egli  avvie- 
ne   che  il  geflo  fia  di  buona  forte  ,  il  detto  modo  diventa 
più  facile  ;  perciocché  in  vece  di  dare  quelle  velli  a  poco 
a  poco  alla  terra,  fi  può  torre  il  geffo,  e  farlo  liquido  col- 
le dette  cofe  mefcolate  infieme,  pigliando  una  parte  di  gef- 
fo ed  altrettanto  infra  offo,  e  mattone  .  facendolo  liquido 
come  un  favore  ,  la  qual  compofizione  fi  debbe  gettare  in 
quel  cavo  fopra  la  lafagna  ,  e  fi  rappiglerà  fubito  .  Sciol- 
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gafi  poi  il  cavo  ne'  modi  fopraddetti ,  e  leghifi  tutto  il  noe- 
ciolo  con  filo  di  ferro,  e  cuoprafi  il  detto  filo  Sottilmente 
con  un  favore  alquanto  più  liquido  del  primo  ,  pur  della 
medefima  forca  del  Sopraddetto .  Ciò  fatto  fi  debbe  cuoce- 
re detto  nocciolo  nel  modo, che  fi  fa  quel  di  terra,  e  come 
fia  ben  cotto,  gettivifi  fopra  la  cera  con  tutte  quelle  dili- 
genze, che  fi  debbe  ufare  intorno  al  cavo  di  geflò  .  Cavato 
poi  che  fi  farà  detto  cavo,  avendo  rinetto  la  cera  della  {ta- 
tua, come  s'è  detto  , e  preparati  medefimamente  i  fuoi  sfia- 
tatoi, fi  può  nel  medefimo  modo,  e  colla  medefima  compo- 
fizione  del  geflb  far  la  fpoglia  fopra  la  cera ,  che  fia  di  due 
dita  ,  e  mezzo  di  grofiezza  .  Inoltre  fi  debbe  armare  colle 
medefime  liftre  di  ferro  larghe  due  dita,  e  come  fia  armata, 
cuoprafi  di  nuovo  dett'  armatura  col  gefiò .  Indi  riftringafi 
in  un  fornello  fatto  tutto  di  mattoni ,  e  accomodato  in  gui- 
fa,  che  dandogli  fuoco,  fe  ne  pofla  trarre  la  cera,  facendo 
una  buca  in  terra  da  porvi  un  calderone  per  ricevere  la  det- 
ta cera,  la  quale  fi  debbe  trarre  per  li  sfiatatoi,  e  come  fe 
ne  farà  tratta ,  allora  fi  darà  alla  forma  un  buon  fuoco  di 
legne  ,  e  carboni  ,  tantoché  la  tonaca  della  (tatua  fi  Vegga 
ben  cotta;  ma  fi  debbe  fapere ,  che  il  gefib  fi  contenta  del- 
la metà  manco  fuoco  ,  che  non  fa  la  terra .  Ben  è  da  avver- 
tire,  che  nelle  parti  della  Tofcana  il  geflb  non  è  così  a.'pro- 
pofito  a  far  fimili  opere,  come  è  in  Mantova ,  in  Milano  ,  e 
in  Francia ,  che  in  tali  regioni  è  eccellentifiimo .  E  per  tale 
imperfezione  in  dette  parti  di  Tofcana  ha  ingannato  di  va- 
lenti artefici,  che  non  Capevano  la  differenza  di  quelli  geifi, 
perciocché  più  d'  una  volta  adoperandolo,  non  poterono 
condurre  le  loro  opere  a  defiderato  fine  ,  non  Sapendo  che 
Se  ne  folfe  caufa  ,  perciò  il  valente  artefice  debbe  avere 
perfetta  notizia  delle  terre ,  e  de'geflì*  e  umilmente  d'ogni  al- 
tra cofa  neceflaria  al  fuo  elercizìo,  volendo  efler  lodato  del- 
le fue  fatiche.  Con  queft'occafione  farò  menzione  d'una  efpe- 
rienzft  offervata  da  me  fopra  le  calcine  di  Roma,  c  di  Fran- 
cia, ed  in  alcuni  altri  luoghi,  le  quali  quanto  più  fi  tengono 
Spente ,  tanto  più  fono  migliori,  e  fanno  miglior  prefa ,  laddóve 
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per  lo  contrario  quelle  di  Fiorenza  mìa  patria  vogliono  fubi- 
to  fpente  enei*  mefite  in  opera  ,  e  così  fanno  buonifiìma  prefa ,  e 
fono  molto  a  propofito ,  dovechè  lafciandole  fopràftare  per- 
dono il  loro  valore,  e  l'altre,  quanto  più  fopraftanno^ mag- 
gior forza  acquiftano  .  Così  fi  vede  per  fimili  effetti,  quan- 
to l'artefice  debba  eflere  enervato,  e  diligente  in  far  efpe- 
rienza  delle  materie  ,  che  gli  occorrono  d'  adoperare  ,  poi- 
ché bene  fpeftò  fecondo  la  regione,  che  le  produce  ^cangia- 
no natura  ,  e  fanno  variato  effetto  •  Eflendoci  ora  fpediti 
delle  fopraddette  cole  parleremo  delle  diligenze  ,  che  fi 
debbono  ufare  per  gettar  le  ftatue  di  bronzo  ,  del  far  le 
fofle  ,  e  le  fornaci  ,  del  preparare  il  bronzo  ,  e  dell'  altre 
grandi  avvertenze,  che  in  ciò  fi  debbono  avere. 

CAPITOLO  II. 

Del  modo  dì  metter  le  forme  nella  fofia  ,  e  delle 
mtfore  di  ejffa  fojja  ;  del  porre  gli  sfiatatoi ,  a 
del  riempiere  la  detta  f  offa;  del  por  le  /pi- 
ne i  del  murare  il  canale  ;  delle  dili- 
genze da  nfarfi  in  preparare  il 
bronzo  ;  e  del  riparare  a  di- 
ver  fi  accidenti ,  che  in 
fimili  cafi  pojjono 
intervenire . 

COme  la  forma  della  ftatua ,  che  fi  ha  da  gettar  di  bron- 
zo ,  fia  condotta  nel  termine  fopraddetto  ,  fi  debbe 
cavare  una  fofia  appretto  alla  fornace  dinanzi  alla 
fpina  ,  la  qual  fofia  debb'  efler  tanto  profonda  ,  che  la  for- 
ma della  ftatua  li  nafconda  tutta  in  ella,  ed  inoltre  debb'ef- 
fer  più  bafla  un  mezzo  braccio  ,  acciocché  fe  le  pofìa  dare 
il  fuo  pendìo;  e  la  bocca,  la  qual  debbe  venire  fopra  la  te- 
tta della  ftatua,  debb'  efiere  almanco  un  quarto  di  braccio . 
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Dipoi  che  fi  farà  fatta  la  fofTa  con  tali  raifure  per  altezza,, 
e  per  larghezza  un  mezzo  braccio  difcofto  dalla  detta  for- 
ma da  ogni  banda,  piglili  la  forma ,  che  fi  farà  sfafciata  da 
que'  mattoni  ,  dove  fipofe  a  cuocere,  e  dopo  che  farà  fred- 
da, Ieghifi  diligentemente  con  un  canapo  badante  a  fomentar- 
la» ed  avendo  porto  un3  taglia  a  una  trave  del  palco,  e  mef- 
fovi  dentro  il  detto  canapo, fi  debbe  l'artefice  fervire  di  un 
argano  pofTente  a  foftenere  la  detta  forma  .  Ma  perchè  in 
tal  propofito  mi  fi  rapprefentano  alcune  cofe  ritrovate  per 
mezzo  dell*efperienza  ,  non  refterò  d' infegnarle  .  Efiendo  la 
ftatua  del  Perfeo,che  io  feci, della  grandezza,  che  s'è  det- 
to, perciò  giudicai,  che  folle  necefiario  porla  nella  fofia  con 
due  argani  ,  il  che  feci  ,  e  gli  caricai  ambedue  con  più  di 
duemila  libbre  di  pefo  ;  ma  fe  la  ftatua  farà  di  grandezza  di 
tre  braccia  in  circa  ,  farà  badante  un  argano  folo  ;  e  febbe- 
ne  (non  eflendo  la  (tatua  maggiore  di  quello,  che  s'  è  det- 
to )  fi  potrebbe  fare  fenz' argano,  non  perciò  è  da  aflìcurarfi 
per  cagione  de'  gran  pericoli,  ne*  quali  fi  potrebbe  incorre- 
re ,  eflendochè  fi  potrebbe  muovere  il  Tuo  nocciolo  ,  cioè 
P  anima  di  dentro  ,  e  anche  percuotere  la  fpoglia  di  fuori 
dovechè  adoperando  I'  argano  fi  sfuggono  i  detti  inconve- 
nienti .  Levata  adunque  che  fi  farà  la  forma  col  detto  ar- 
gano pian  piano,  e  condotta  alla  bocca  della  fofia,  allentifi 
tanto,  eh'  ella  difcendanel  fondo  della  fona,  e  poìch'ella  fia 
ben  ferma,  e  diritta»  e  lìtuata  la  bocca,  do  ve  ha  da  entrare 
il  metallo,  al  diritto  della  fpina,  fi  debbe  trovare  in  prima  gli 
due  sfiatatoi  ,  che  fono  nella  più  baflà  parte  ,  e  quelli  im- 
boccare con  certi  cannonerà,  che  fi  fanno  di  terra  cotta,  i 
quali  cannoni  fogliono  fervire  per  gli  acquai,  e  perchè  fi  ufi* 
de'  detti  con  alcune  rivolte  ,  quelli  fervono  nelle  parti  più 
batte  ,  ed  in  tutti  quegli  altri  luoghi, dove  gli  sfiatatoi  fono 
forati  all'  ingiù  ,  che  con  quella  rivolta  s*  imboccano  1*  uno 
neir  altro  ,  e  vengono  diritti  ali*  insù  .  Meflì  adunque  che 
faranno  quelli  due  sfiatatoi,  fi  debbe  pigliare  dì  quella  ter- 
ra ,  che  fi  farà  cavata  della  foflà  ,  la  qual  terra  vuol  efier 
ben  crivellata  »  e  mefcolata  con  altrettanta  rena  ,  che  non 
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fia  troppo  molle  ,  e  mefcolata  bene  la  terra  colla  rena  ,  fi 
debbe  riempiere  la  fofla  .  Ed  avvertifea.  Y  artefice  ,  che  la 
detta  terra,  che  io  dico,  che  debb'  effer  mefcolata  colla  re- 
na, bafta,ch'  ella  fia  preflb  alla  forma  della  groffezza  di  un 
quarto  di  braccio  ,  e  da  indi  in  là  fi  debbe  riempiere  di  terra 
pura  ,  cioè  di  quella  ,  che  fi  farà  cavata  di  detta  fo  .  ,la  quale 
non  importa, che  fia  altrimenti  crivellata; e  quando  vene  fa* 
rà  per  l'altezza  di  un  terzo  di  braccio,  allora  fi  debbe  entra- 
re in  detta  fofl'a  con  due  mazzapicchi,  i  quali  fono  due  legni 
di  lunghezza  di  tre  braccia  l'uno, e  larghi  di  fotto  per  un 
quarto  di.braccio ,  co'quali  fi  condenfa  la  terra  infieme ,  proc- 
curando  di  non  percuotere  mai  la  forma  ;  bafta  a  quattro  dita 
appreflarfi  a  quella  mazzapicchiando  ,  e  da  indi  in  là  fi  deb- 
be ferrare  con  li  piedi,  premendo  la  terra  apprettò  la  for- 
ma con  gran  deftrezza  .  Così  a  ogni  terzo  di  braccio  ,  che 
fi  farà  polla  la  terra  ,  nel  detto  modo  fi  mazzapicchierà  ,  e 
perchè  gli  sfiatatoi ,  che  dicemmo,  vengono  a eflére  raggiun- 
ti dalla  terra  ,  mettanvifi  volta  per  volta  di  quei  cannonetti 
di  terra  cotta,  e  ogni  volta  che  fi  faranno  mefiì ,  turinfi  be- 
ne con  un  poco  di  floppa  netta  ,  la  quale  ripara  ,  che  nel 
riempiere  ,  che  fi  fa  della  fofla  ,  la  terra  non  entri  dentro  a» 
detti  sfiatatoi  ,  perciocché  impedirebbe  tanto  la  forza  del 
fofnare  ,  che  non  lafcerebbono  \enir  la  (tatua  .  Seguitando 
adunque  di  riempiere  la  fofl'a  in  tal  modo,  ritrovandofi  de- 
gli altri  sfiatatoi, fi  debbe  tenere  le  diligenze  raccontate  ne* 
primi,  fintantoché  s'  arrivi  al  pari  della  fofla  riempiendola. 
Ciò  fatto  ,  lì  debbe  cominciare  a  far  la  via  dove  ha  da  corre- 
re il  bronzo  ,  e  debbefi  fapere  ,  che  quando  fi  comincia  a 
mettere  la  forma  nella  fofla,  bifogna,che  iìa  piena  la  forna- 
ce di  bronzo  ,  e  in  un  medefimo  tempo  cominciare  a  dar 
fuoco  alla  fornace,  che  fi  riempie  la  fofla,  acciocché  la  for- 
ma non  pigliane  troppa  umidità;  le  quali  diligenze  ancorché 
paiano  frivole,  mancandone  l'artefice,  fon  cagioni  molte  vol- 
te ,  che  non  s»  empiano  le  forme  ,  e  che  fi  refti  con  vergo- 
gna' dell'  opere .  Or  poiché  farà  ripiena  ti*tta  la  fofla  ai  pari 
«iella  bocca  principale: dove  debb' entrare  il  bronzo ,  efien- 
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dofi  la  festa  quella  parte  di  caduta  dalla  bocca  della  fpina, 
dove  dobe  ufcire  il  bronzo  della  fornace,  ed  avendo  tira- 
ti fu  tut:i  gli  sfiatatoi  nel  modo,  che  fi  è  detto  Tempre  ,  te- 
nendogli chiufi  con  ifloppa,e  il  fimile  la  bocca  principale 
della  fonia,  fi  debbe  pigliare  tante  mezzane  cotte,  e  di  ef- 
fe fare  un  pavimento  ,  fempre  lafciando  fcoperti  gli  sfiata- 
toi. E  perchè  la  fornìa  talora  avrà  più  d'  una  bocca  princi» 
pale,  do  'e  debbe  enti  ore  il  bronzo,  perciò  fi  debbe  avver- 
tire, che  il  detto  ammattonato  venga  appunto  al  pari  delle 
bocche,  dove  ha  da  entrare  il  bronzo.  Piglifi  poi  de'  mat- 
toni di  terra  cruda  fecchi,  i  quali  fi  debbono  fpezzare,  Ia- 
fciandog'i  della  larghezza  di  tre  dita,  o  più  ,  fecondo  U  di- 
screzione dell'  artefice,  e  della  caduta,  che  fi  vuol  dare  al 
bronzo  ,  e  quelli  detti  mattoni  fi  hanno  da  murar  per  col- 
tello con  terra  liquida  mefcolata  con  cimatura  in  cambio 
di  calcina  fopra  '1  detto  mattonato.  Ed  è  da  avvertire ,  che 
efiendofi  tirato  per  la  parte  di  fuora  ialino  alla  parete  della 
fornace  *n  canale  fatto  de'  detti  mattoni  crudi ,  e  riferrato 
intorno  e  bocche,  dove  ha  da  entrare  il  metallo  nella  for- 
ma ,  fi  dibbe  poi  pigliare  de'  mattoni  crudi  ,  o  cotti ,  e  per 
piano  mirare  il  canale  tanto, quanto  eflb  verrà  alto  ,  e  farà 
affai  la  larghezza  d'  un  mattone,  merrendo  l'uno  fopra  l'al- 
tro ,  e  accomodandogli  intorno  ai  detto  canale  tanto,  quan- 
to verrà  alto,  come  s'  è  detto  .  Come  farà  giunto  al  pari, 
e  bene  fiaccato  con  terra  frefca  in  vece  di  calcina,  fi  deb- 
be levare  la  ftoppadi  (opra  le  bocche,  dove  ha  da  entrare 
il  bronzo-,  ed  in  cambio  di  ftoppa  vi  fi  debbe  porre  turac- 
cioli di  terra  frefca  fatti  sì,  che  fi  pollano  cavare:  percioc- 
ché fubito  fi  debbe  mettere  de'  carboni  accefi  nel  canale  , 
e  coprir  tutte  quelle  parti  ,  che  fi  fono  murate  con  terra 
frefca  ,  acciocché  ogni  cofa  fia  bene  afciutta  ;  e  perciò  fi 
debbe  rimo  vare  il  fuoco  più  volte,  perchè  non  tanto  vuol 
efiere  afciutta  la  detta  terra,  ma  benifiìmo  cotta.  Dopo  ta- 
li diligenze ,  avendo  il  metallo  ben  fufo,  fi  leva  tutte  le  ce- 
neri, e  carboni,  forfiando  con  un  mantacuzzo  sì,  che  nulla 
vi  redi  fopra  ,  che  pofla  impedire  il  metallo.  Ciò  fatto,  fi 
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debbono  levar  tutte  le  ftoppe  ,  che  chiuggono  gli  sfiatatoi  r 
ed  ancora  que' turaccioli  di  terra  dalle  bocche,  dove  ha  da 
entrare  il  bronzo  ftrutto .  Debbonfi  inoltre  mettere  fu  per  lo 
detto  canale  due  candele  di  fevo ,  fino  in  tre ,  le  quali  non  ar- 
rivino a  una  libbra  di  pefo  ;  indi  andare  alla  bocca  della  for- 
nace, e  rinfrefcarla  con  una  certa  quantità  di  fragno  di  più 
della  lega  ordinaria  r  la  quale  vuol  efsere  circa  una  mezza  Ub- 
bia per  cento  di  più  della  lega  ,  che  vi  avrai  meflò  .  Con  pre- 
frezza  poi,  mantenendo  il  fuoco  continuamente  alla  fornace  con 
nuove  legne  ,  arditamente  col  mandriano ,  che  così  a* addiman- 
da  quel  ferro  ,  col  quale  fi  percuote  la  fpina,  fi  debbe  percuo- 
tere la  detta  fpina  ,  e  temperatamente  Iafciare  feorrere  il 
bronzo,  fempre  tenendo  la  punta  del  mandriano  dentro  nella 
fpina,  fintantoché  fi  vegga  ufeita  una  certa  quantità  di  me- 
tallo ;  la  qual  deftrezza  ferve  a  far  parlare  quell'  impeto  , 
che  fa  il  metallo,  che  talora  è  cagione  di  far  pigliar  vento 
ali*  entrata  della  forma.  Vedendofi  adunque  allentata  que- 
lla prima  furia.fi  potrà  levare  il  mandriano  dalla  fpina  del- 
la fornace,  lafciando  verfare  il  bronzo  tutto  ,  acciocché  la 
fornace  refti  netta  ,  e  per  ciò  fare, è  neceflario  di  aver  un 
uomo  a  ciafeuna  delle  bocche  della  fornace  ,  che  co'  radia- 
toi,  che  s'  ulano  a  tal' effetto,  fcaccino  tutto  il  bronzo  ver- 
fo  la  fpina,  e  quel  metallo,  che  avanza,  dipoi  che  s'è  pieno 
la  forma ,  fi  ritiene  con  quella  terra,  che  avanza  dalla  fofia, 
la  quale  fi  piglia  con  pale  ,  e  gettali  fopra  al  bronzo  ,  che 
corre  fuori  della  forma.  Così  colle  dette  diligenze  s'empia- 
no le  dette  forme  .  Ma  perchè  in  limili  cali  i  diverfi  acci- 
denti, che  poflono  avvenire,  foncaufa  talora  di  far  perde- 
re all'  artefice  le  fue  lunghe  fatiche,  perciò  in  quefto  luo- 
go narrerò  alcune  avvertenze  per  comun  benefizio  ,  che  con 
mia  grande  fpefa  ,e  difagio  ho  imparato,  le  quali  non  fono 
da  efiere  fprezzate  da  quelli  ,  che  di  tal'  efercizio  fi  dilet- 
tano .  Nè  loderò  il  parere  di  alcuni  ,  che  ufano  in  tali  cali 
di  fervirfi  dell'  opera  de'  maeftri  d*  artiglierie  ;  perciocché 
quantunque  in  tal  effetto  la  loro  arte ,  e  pratica  lìa  limile, 
imperò  nel  gettare  le  llatue  vi  fono  molte  co  fé  differenti, 
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e  aflai  intelligenze  ,  di  che  eflì  non  hanno  notizia  ,  le  quali 
debbono  faperfi  dagli  fcultori  ,  nè  fidarli  in  ciò  della  loro 
pratica  ,  perchè  non  Tempre  avviene  ,  che  eflì  conducano  a 
perfezione  i  getti  delle  figure,  come  quelli  -dell'  artiglierie, 
mentrechè  il  valente  fcultore  in  tali  caiì ,  febbene  debbe  prez- 
zare i  configli  di  ciafcu.no  ,  non  perciò  ha  da  eflere  ignaro 
di  tal'  arte,  ficchè  egli  bifogni ,  che  fi  rimetta  in  tutto  nelle 
mani  di  detti  artiglieri  ,  ma  fapere  fecondo  1'  occafione  con 
prudenza  rifolvere  ,  antivedere  ,  e  riparare  a  ogni  difficul- 
tà,  che  pofla  intervenire  in  materia  di  getto  .  E  ciò  è  det- 
to da  me  ,  non  per  fare  ingiuria  a  i  gettatori  dell*  artiglie- 
rie ,  ma  per  avvertire  gli  fcultori  ,  che  molte  cofe  ,  come 
ho  detto  ,  occorrono  nell'arte  del  gettare  le  ftatue,  che  eflì 
non  fene  fanno  rifolvere  ,  il  che  è  occorfo  conofcere  a 
me  per  1*  efperienza  nel  gettare  ,  che  io  feci  del  mio  Per- 
feo,  tenendovi  una  delle  dette  difficultà  ,  dove  ricercando 
quefti  tali  di  configlio  gli  trovai  (  parlando  in  materia  dita- 
li ftatue  )  fcarfi,  e  sbigottiti ,  e  mi  dittero  la  mia  forma  ef- 
fer  guafta,  e  fenza  rimedio.  Era  quefto  getto  molto  diffici- 
le sì  per  la  fua  grandezza ,  e  sì  ancora  per  cagione  dell'  at- 
titudine ,  in  che  io  aveva  fatta  la  figura  ,  la  quale  aveva 
nella  finiftra  il  gorgone  di  Medufa  ,  e  il  braccio  ritto  tira- 
to molto  indietro  con  ardita  prontezza  ,  e  la  gamba  finiftra 
piegava  aflai ,  le  quali  cofe  rendono  molto  difficile  il  get- 
to .  In  quella  aveva  io  pofto  gran  numero  di  sfiatatoi  ,  e 
molte  bocche  ,  che  dipendevano  da  una  fola ,  che  veniva 
dall'  altezza  della  tefta  per  di  dietro  della  figura  infino  alle 
calcagna  di  tutt' a  due  i  piedi,  appiccandone  fu  per  le  pol- 
pe delle  gambe  in  tutti  quei  modi,  che  ricercava  l'arte.  In- 
formila io  vi  aveva  pofto  un  eftremo  Audio  per  elTer  la  pri- 
ma opera ,  che  io  faceva  nella  mia  nobiliflìma  patria  •  laon- 
de volendo  io  far  tutto  di  mia  mano,  avendo  di  già  con- 
dotta la  forma  in  tal  eflere,  che  erano  fuperate  le  maggiori 
difficultà, per  l'eftrema  fatica,  che  io  aveva  durata,  feden- 
domi alquanto  indifpofto  ,  poiché  io  ebbi  ridotto  già  quafi 
il  bronzo  in  bagno ,  cioè  fufo ,  pregai  i  detti  artiglieri,  che 
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faceflèro  il  refto,  a  tutti  dando  l'ordine,  che  io  voleva,  che 
tenettero  ,  perciocché  io  per  la  debolezza  non  poteva  ftare 
più  intorno  al  fuoco  della  fornace.  Eflendo  adunque  ,  come 
ho  detto  ,  il  bronzo  fufo  predò  al  fuo  termine,  ed  in  tal 
guifa  ,  che  ;fi  poteva  trattenere  per  Io  fpazio  di  fei  ore , 
quelli  per  veder,  com'  ho  detto J,.  cofa  diverfa  dalla  loro 
profetinone,  mediante  quelle  tante  diverfe  bocche,  e  sfiata- 
toi ,  che  nelle  lor  forme  non  fi  ufano  ,  e  parte  avendo  tra- 
icurata  la  fornace, lafciarono rappigliare  il  metallo ,  e  venire, 
come  per  l'arte  fi  dice,  un  migliaccio  ,  al  qual  difordine  il 
riparo  è  molto  difficile  per  ettèr  la  fornace  tonda ,  e  per  ve- 
nire il  fuoco,  che  fi  dà  al  metallo, per  di  l'opra,  il  che  non 
farebbe,  fe  il  fuoco  potette  venir  di  fotto  ,  perciocché  al* 
lora  facil  cofa  farebbe  a  riavere  il  metallo  rapprefo.  Ritro- 
vandofi  adunque  il  metallo  in  tal  termine  ,  e  venendo  etti  a 
darmi  tal  nuova,  ufcito  in  un  fubito  del  letto, dove  io  era, 
e  dimandato  ,  fe  alcun  rimedio  vi  fofle ,  rifpofero  ,  non  v'  ef- 
fere  altro  rimedio  ,  che  disfar  la  fornace  ;  ma  per  eflèr  poi 
la  mia  forma  fotterrata  più  di  fei  braccia  in  terra  ,  non  ve- 
devano come  potette  efiere  ,  che  la  detta  forma  non  fi  gua- 
ftafle  ,  perciocché  difficile  era  il  cavare  la  terra  dintorno 
alla  forma  ,  per  eflere  ella  ben  ferrata  ,  e  ripiena  di  tante 
bocche  ,  e  sfiatatoi.  Ciò  fentendo ,  arditamente  feci  loro 
animo,  e  difiì,  che  non  dubitaflero  ,  ma  che  mi  ubbidifiero, 
eflendochè  io  mi  rincorava  di  riavere  il  detto  metallo .  Co- 
sì in  un  iftefio  tempo  comandai  a  più  uomini  diverfe  cole  . 
E  prima  difiì,  che  uno  mifacefiè  condurre  una  catafta  di  le- 
gne  di  quercia  ben  fecche  ,  la  quale  era  poco  lontana  dalla 
fornace  .  E  qui  avvertifca  il  lettore  ,  che  febbene  indietro 
fi  ditte  ,  che  i  legni  forti  non  erano  a  propofito  ,  come  la 
quercia  ,  in  tal  cafo  era  neceflario  fervirfi  di  un  fuoco  ga- 
gliardo ,  ficcome  fa  la  quercia  .  Cominciando  adunque  a 
mettere  parecchi  pezzi  per  volta  di  dette  Iegne  nella  for- 
nace ,  fi  venne  a  muovere  il  detto  metallo  .  Due  altri  poi 
feci  ,  che  con  certe  lunghe  verghe  di  ferro  lo  pugneffino 
per  T  una,  e  per  V  altra  buca  della  fornace .  Ciò  fatto ,  aven- 
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do,  mentrechè  io  mi  era  niello  a  pulire  il  canale,  donde 
aveva  da  correre  il  metallo  ,  e  che  io  aveva  (coperto  tutti 
i  miei  sfiatatoi  ,  e  aperto  tutte  le  buche  ,  vedendomi  già 
predò  alla  fine  delle  mie  fatiche  ,  vidi  in  un  fubito  alzare 
tutto  il  coperchio  della  fornace  ,  e  quello  avvenne  per  la 
forza  del  fuoco  di  quelle  legne  di  quercia  ,  laonde  il  me- 
tallo fi  fpargeva  per  tutti  i  verfi  ;  i  quali  accidenti  di  nuo- 
vo sbigottirono  tutti  quei  maeftri,  che  m'  aiutavano,  e  che 
con  gran  maraviglia  avevano  veduto  rifufcitato ,  e  fatto  li- 
quido il  migliaccio  di  bronzo .  Efiendo  adunque  foprappre- 
fo  da  tanti  impedimenti  ,  fenza  punto  sbigottirmi  ,  veden- 
do ,  che  quel  gran  fuoco  m'aveva  confumata  tutta  la  lega, 
detti  ordine  di  rimetterla  nella  fornace  con  un  pane  grò  fio 
di  (lagno  fine  preparato  per  tali  bifogni  ;  ma  vedendo  di 
non  poter  ciò  fare,  perchè  il  metallo  lì  verfava,  e  fi  dila- 
tava per  tutta  la  fornace  intorno ,  prefi  nuovo  partito  ;  det- 
ti ordine  ,  che  fubito  mi  fodero  portate  da  due  uomini  circa 
dugento  libbre  di  piatti  di  (lagno ,  che  erano  in  cafa  mia  ,  e 
gettato  di  quelli  una  parte  nella  fornace ,  feci  a  uno  di  efiì 
pigliare  il  mandriano  ,  e  percuotere  la  (pina  ,  la  quale  era 
duriflìma,  ed  il  fimile  feci  fare  all'  altra ,  perchè  ve  ne  ave- 
va pofte  due  ;  così  di  mano  in  mano  che  il  metallo  corre- 
va per  i  canali, io  andava  gettando  di  quei  piatti  fopra*  detti 
canali,  e  per  efiere  il  metallo  cotanto  fervido  ,e  bollente, 
veniva  in  un  tratto  a  correre  infieme  col  detto  (lagno  .  La- 
onde in  brevifllmo  tempo  veddi  entrare  dentro  il  metallo 
fenza  fofnare  pacificamente,  e  lavorare  tutti  gli  sfiatatoi  , 
e  così  fi  empiè  benifiimo  la  forma  con  mia  grandiflìma  alle- 
grezza ,  e  maraviglia  di  coloro  ,  che  io  aveva  chiamati  in 
mio  aiuto  •  I  medefimi  accidenti  mi  erano  occorfi  ancora  in 
Francia  nel  gettare  le  prime  figure,  che  io  diflì.per  Io  Re 
Francefco  ,  dovechè  avendo  chiamato  di  valenti  gettatori 
di  bronzo,  gli  trovai, fuori  di  quella  loro  folita  pratica,  in 
tali  cOfe  inefperti  ,  e  inrefoluti  ;  e  perciò  ho  voluto  avver- 
tire l'artefice,  e  infegnargli quello  , che  con  una  lunga  ofler- 
vazione ,  e  pratica  nV  è  occorfo  d'  imparare  ,  a  fine  che  in 
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tali  cafi  fi  trovi  fvegliato,  e  abbondante  di  partiti.  Le  qua- 
li deftrezze  s1  acquiftano  tutte  per  mezzo  della  pratica  ,  e 
dell'  efperienza,  come  s'  è  detto  .  Ora  verremo  a  trattare 
dei  modo  di  fare  le  fornaci. 


Delle  fornaci  da  gettar  bronzi ,  e  loro  parti , 
e  mijure  ;  delle  qualità  delle  terre  da 
murarle,  e  intonacarle ,  e  del  modo 
di  ftruggere  il  bronzo, 

E  fornaci,  che  fi  fanno  per  fondere  il  bronzo,  fi  deb- 


bono murare  fecondo  1'  occafioni  dell'opere  .  Parlan- 


"  «J  do  adunque  del  modo  di  fare  dette  fornaci,  verrò  a 
inoltrare  quello  ,  che  da  me  è  flato  tenuto  fopra  tal  forte 
di  edifici ,  quando  mi  è  occorfo  di  farne.  La  prima,  che  io 
alzai,  fu  in  Parigi , volendo  gettare  le  figure,  che  entravano 
in  quel  mezzo  tondo  ,  che  io  aveva  fatto  al  Re  Francefco  , 
come  di  fopra  s'  è  detto  .  A  quella  feci  il  vano  di  dentro  , 
cioè  il  diametro  di  tre  braccia  Fiorentine  ;  laonde  veniva 
a  girare  la  fua  circonferenza  nove  braccia  ,  e  l'altezza  del- 
la volta  di  detta  fornace  era  il  mezzo  tondo  della  pianta 
della  fua  rotondità  .  Diciamo  ora  dei  piano  del  fondo  del- 
la fornace  ,  nel  quale  fi  pone  il  bronzo  .  Quello  fi  dee  fa- 
re a  pendìo  ,  ed  elTendo  la  fornace  della  grandezza  foprad- 
detta ,  debbe  edere  il  Aio  pendìo  la  fella  parte  di  un  brac- 
cio .  Avvertifcafi  ancora  ,  che  il  detto  fondo  fi  ha  da  fare 
con  quell'  attitudine,  che  fi  fanno  le  ftrade,dove  fi  cammi- 
na, cioè  che  abbiano  nel  mezzo  il  fuo  rignagnolo,  e  pendìo, 
il  quale  ha  da  correre  diritto  alla  bocca  della  fpina,di  dove 
elee  il  metallo  .  Così  per  tal  ragione  quelle  fpalle  andranno 
montando  fu  dolcemente  prefiò  alle  due  porte  ,dovg  fi  ffiet- 
te  il  bronzo,  a  un  terzo  di  braccio,  il  qual  terzo  di  braccio 
fi  debbe  fare  andare  tanto  più  ardito,  quanto  fi  vorrà ,  che 
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la  fornace  abbia  più,o  meno  fondo,  la  qual  confitte  in  man- 
co di  un  mezz'  ottavo  di  braccio  dal  più,  o  *l  meno.  Evvi 
la  terza  porta,  dov'  entrano  le  fiamme  del  fuoco,  alla  quale 
non  è  necefiario  ufare  tali  diligenze  per  non  edere  ella  af- 
faticata dai  bronzo  ,  ma  folo  fe  le  debbe  fare  alquanto  di 
fpalletta  d'  altezza  di  tre  dita  .  Debbe  fi  murare  il  detto 
fondo  di  fornace  con  certi  mattoncelli  fatti  a  polla  ,  i  qua- 
li ,  oltre  alla  loro  picciolezza  fi  fanno  larghi  più  da  una 
banda  ,  che  dall'altra  ,  e  vogliono  enere  grofli  per  un  fedo 
di  braccio ,  e  f e  fi  faranno  della  detta  groflezza  per  tutti  i 
verfi,  ferviranno  molto  meglio,  che  non  fanno  quegli  ,  che 
s'  ufano  alle  fornaci  de' bicchieri .  Ed  avvengachè  molti  ufi- 
no  di  mettergli  in  opera  per  coltello  ,  avendo  io  1*  uno,  e 
l'altro  modo  fperimentato,  fon  fatto  accorto  ,  che  effóndo  i 
detti  mattoni  di  una  medefima  groflezza  per  tutti  i  verfi, 
fanno  migliore  operazione  mettendogli  a  diritto, che  in  nef- 
fun  altro  modo  .  La  terra  ,  che  fi  adopera  per  fare  i  detti 
mattoni ,  debb'eflere  con  diligenza  fcelta  ;  perciocch'  ella  vuol 
eflèr  tale  ,  eh*  ella  non  coli  al  fuoco  ,  ed  in  Fiorenza  fene 
fervono  i  fornaciai  da  bicchieri  di  una  forte  ,  che  viene 
da  Monte  Carlo  ,  che  è  affai  buona  ,  ed  è  di  color  bianco  . 
Ma  in  Parigi  n'  ho  io  trovata  di  quella  di  gran  lunga  mi- 
gliore, e  che  fa  molto  maggiore  operazione,  ed  i  mattoni,, 
che  ufano  di  fare  gli  artefici  di  quei  paefi  per  dette  fornaci, 
fono  lunghi  per  un  quarto  di  braccio,  e  della  groflezza  fo- 
praddetta.  E  perchè  la  moltitudine  de'  lavori  d'  argento  ,  e 
di  ottone, che  vi  li  fanno,  coftrigne  a  fare  infinita  quantità 
di  coreggiuoli ,  adoperaci  che  fieno  a  tal  ufficio  ,  rompen- 
dogli ,  e  peftandogli  ne  fanno  la  forta  de*  mattoni  foprad- 
detta  .  Ma  perchè  a  ciafeuno  è  noto  ,  che  gli  artefici  fono 
forzati  di  fervirfi  delle  materie,  che  nelle  regioni ,  in  che  e  (fi 
lavorano,  gli  fono  più  comode,  perciò  diremo,  che  ,  poiché 
avranno  ufato  ogni  poffibile  diligenza  di  fervirfi  della  mi- 
glior terra,  che  poflòno  avere,  avendo  fatto  fare  i  mattoni, 
e  vedendogli  ben  fecchi,fi  debbe  con  afce,e  fcarpelloni  fat- 
ti a  pofta  per  tal  neceflìtà  lavorargli  pulitamente  ,  e  in  tal 
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guifa,  che  fi  congiungano  beniflìmo  infieme  .  Così  di  mano 
in  mano  fi  andranno  i  detti  mattoni  murando  in  fui  fondo 
della  fornace,  il  qua!  fondo  ha  da  e  (Ter  fritto  di  pietre  mor- 
te,  e  levato  dal  piano  della  terra  un  mezzo  braccio  ,  e  le 
dette  pietre  morte  vogliono  eflèr  grofle  un  terzo  dì  brac- 
cio il  manco,  e  beniflìmo  congiunte  infieme.  Quefto  primo 
fondo,  del  quale  continovamence  parliamo  (oflcndo  la  for- 
nace della  fopraddetta  grandezza  )  debb'  effer  più  grande 
due  terzi  di  braccio,  che  non  ha  da  reftare  il  vano  del  fon- 
do della  fornace  ,  e  murato  di  calcina  ordinaria  ,  purché 
fia  buona  ,  e  bene  (ragionata  .  Sopra  quello  primo  fondo  fi 
debbe  poi  murare  P  altro  ,    e  co'  detti  mattoni  ;  ma  in 
vece  di  calcina  fi  ha  da  pigliare  della  medefima  terra  ,  e 
farla  liquida  ,  avvertendo  di  {tacciar  bene  la  detta  terra  , 
e  renderla  netta  da  ogni  bruttura  ;  così  con  detta  terra 
temperata  in  guifa  di  calcina  fi  debbe  ftabilire  tutto  que- 
fto fecondo  fondo  della  fornace  ,  ma  porvela  fottilmente  , 
perciocché  mettendovela  groflamente,  ed  eftendo  la  natura 
della  terra  di  ritirare  alquanto  ,  nel  rifeccarfi  viene  a  get- 
tar de' peli ,  e  a  fare  fattili  (lime  crepature ,  le  quali  per  pic- 
cioli che  fieno,  fono  di  grandiffimo  danno,  efTendochè  quan- 
do il  bronzo  viene  in  acqua ,  cotanta  è  la  fua  forzi,  che  egli 
penetra  per  tali  feflure ,  e  sforzando  la  fornace  viene  a  folle- 
vare  il  fondo  ,  e  perciò  dando  l'artefice  di  terra  fottilmente, 
sfuggirà  tali  difordini  ,  e  non  darà  occafione  all'intonacato, 
di  far  crepature.  Fatto  che  fia  quefto  fecondo  piano ,  fi  deb- 
be tirare  la  volta  con  li  medefimi  mattoni,  e  nel  medefimo 
modo  murati  .  Nella  detta  volta  fi  debbe  far  due  entrate, 
una  per  canto, come  dicemmo,  per  le  quali  fi  ha  da  mette- 
re il  bronzo  ,  e  le  fi  faranno  larghe  per  due  terzi  di  brac- 
cio,  e  per  tre  quarti  alte ,  farà  abaftanza  .  La  terza  porta, 
per  la  quale  debbono  entrare  le  fiamme  del  fuoco, dovrà  eflere 
larga  per  due  terzi  di  braccio  ,  e  un  braccio  alta ,  ed  a  que- 
fta  fi  dà  più  altezza  per  tal  ragione  ,  perciocché  eftendo  fa 
natura  del. fuoco  d'  andare  in  alto,  entrando  la  fiamma  in 
sù  più  gagliardamente,  e  girando  nella  volta  della  fornace,  , 
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sforzato  per  la  detta  rotondità  a  rigirare  di  fotto  per  tal 
furore  cotanto  fi  rifcalda  il  metallo,  che  in  poche  ore  fi 
viene  a  liquefare.  Fannofi  dipoi  quattro  sfiatatoi  nella  par- 
te dell'  eftremità,  dove  muove  la  volta,  i  quali  sfiatatoi 
debbono  efferè  di  tanta  larghezza  ,  che  v'  entri  due  dita 
della  mano  .  Il  buco  ,  donde  dee  ufcire  il  metallo  fonduto, 
fi  ha  da  fare  in  un  mattone ,  acciocché  non  pofla  efiere  im- 
pedito da  neffuna  parte  della  fua  circonferenza  j  il  qual  bu- 
co fi  domanda  il  baco  della  fpina  ,  e  la  fua  larghezza  per 
di  dentro  debb'  efiere  un  mezzo  dito  di  più  ,  che  la  parte, 
che  efce  di  fuora  ,per  cagione  del  zaffo  di  ferro,  che  vi  fi 
pone  dalla  parte  di  dentro  ,  il  quale  s'  intride  con  un  poco 
di  cenere  bene  (tacciata,  e  liquefatta,  fecondo  il  bifogno  . 
E  il  mattone,  dove  fi  fa  il  detto  buco,  fi  mura  infieme  con 
gli  altri,  e  così  fi  debbe  andare  feguitando,  finché  la  volta 
fia  raggiunta  tutta-  Preparili  dipoi  una  pietra  morta  di 
grofiezza  di  un  mezzo  braccio  per  ogni  verfo  ,  ed  in  que- 
lla fi  faccia  un  buco  nel  mezzo  ,  il  quale  fia  grande  appun- 
to quant'  è  il  buco ,  che  fi  fece  nel  mattone ,  dico  da  quel- 
la parte  ,  che  s'  ha  d'  appoggiare  il  mattone  ,  ma  la  parte 
del  detto  buco  ,  eh'  è  di  fuora  della  fornace,  fi  debbe  fare 
larga  per  fei  volte  quant'  è  quella  parte  fopraddetta  ,  che 
fi  appoggia  al  detto  mattone  ,  e  così  debbe  venire  pulita- 
mente sbavata  infuora  «  Dipoi  fi  muri  la  detta  pietra  al 
mattone  della  fornace  con  terra  nel  modo  fopraddetto  .  Ma 
perchè  la  detta  pietra  fi  viene  a  polare  fopra  quel  fonda- 
mento ,  e  fpalle  della  fornace  ,  come  di  fopra  dicemmo  , 
quella  parte ,  che  pofa  fopra  il  detto  fondamento  del  piano- 
delia  fornace  ,  fi  debbe  murare  con  buona  calcina  .  E  cosi 
P  altre  pietre  morte,  che  debbono  efiere  della  grofiezza  del 
primo  pezzo.  E  la  detta  altezza  debb'eflere  appunto  quan- 
to l'altezza  della  volta,  la  quale  altezza  fi  debbe  far  drit- 
ta,  acciocché  vanendo  qualche  accidente  alla  volta,  fi  pof- 
fa,  fecondo  il  bifogno  acconciare,  e  rifare.  Come  l'artefi- 
ce abbia  recinto  la  fornace  nel  detto  modo  ,  efiendo  giunto 
alle  fpalle  della  buca  maggiore,  per  la  quale  entra  la  fiam- 
ma» 
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ma,  fi  debbe  fare  accanto  alla  detta  buca  un  fornello,  il 
quale  fia  due  terzi  di  braccio  per  ogni  verfo  ,  e  profondo 
due  braccia  appunto  dal  piano  della  buca  in  giù  ,  nel  qual 
fóndo  fi  debbono  porre  fei,  o  fette  ferri  groflidue  dita  del- 
la mano  per  ogni  verfo  ,e  fieno  di  tanta  lunghezza  ,  ch'egli 
avanzino  da  ogni  banda  quattro  dita;  i quali  ferri,  fi  debbo- 
no pofare  fopra  pietre  morte  ,  mettendogli  lontano  1*  uno 
dall'  altro  per  lo  fpazio  di  tre  dita  in  forma  di  graticolato. 
Quello  fornello,  che  va  murato  fopra  i  detti  ferri  fi  debbe 
murare  nel  medefimo  modo  ,  cioè  con  i  detti  mattoni  ,  e 
terra  in  vece  di  calcina  ,  come  dicemmo  doverli  murare  il 
di  dentro  della  fornace .  Debb'  elìere  il  fuo  piano  alto  tan- 
to, eh'  egli  arrivi  alla  metà  della  buca  della  fornace,  dove 
hanno  da  entrare  le  fiamme,  e  come  fia  arrivato  a  tal  fegno 
riftringafi  la  parte  di  fopra  per  un  ottavo  di  braccio  per 
ogni  verfo.  Sotto  alla  graticola  di  ferro,  che  dicemmo,  fac- 
ciali 'una  folla  larga  un  braccio  ,  e  mezzo  ,  profonda  due 
braccia  ,  e  ^Jarga  cinque  ,  o  fei  verfo  quella  parte  ,  che  la 
detta  volrifc  dee  porgere  il  vento  per  la  graticola  al  for- 
nello della  fopraddetta  fornace.  Avvertifcafi,  che  quello 
vento  non  ha  da  entrare,  fe  non  per  una  banda,  e  così  vada 
feguitando  la  profondità  delU  fb/Ià  .  quanto  tiene  la  fine  del 
detto  fornello  per  di  fotto;  la  qual  folla  dall'effetto  è  chia- 
mata comunemente  la  braciaiuola.  E  perchè  talora  intervie- 
ne, che  lo  fcultore  darà  fuoco  a  buona  cauzione  cinque  , 
o  fei  ore  prima  alla  fornace  ,  e  per  tal  effetto  le  braci  del- 
le legne  arfe  fotto  alla  graticola  cotanto  crefeano,  cheim- 
pedifeano  la  virtù  del  vento  al  fornello  ,  che  non  fa  la  fila 
operazione  ,  imperò  bifogna  ,  vedendo  crefeere  tal  monte, 
aver  preparato  un  ferro  di  lunghezza  di  un  mezzo  braccio, 
e  largo  un  ottavo  ,  il  qual  ferro  nel  mezzo  da  una  delle 
bande  della  fua  larghezza  ha  da  avere  faldata  una  verga  di 
ferro  di  groffezza  di  due  dita  ,  e  di  lunghezza  di  due  brac- 
cia ,  alla  quale  per  la  tefta  contraria  fua  fe  gli  fa  una  gor- 
bia ,  nella  quale  fi  commette  una  franga  di  quattro  braccia  ; 
così  con  quello  linimento  (  che  volgarmente  è  detto  il  ra- 
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ftrello  )  fi  cavano  le  dette  braci  di  mano  in  mano ,  che  fi 
veggano  andar  crefcendo-  Poiché  fi  farà  fatta  la  fornace  colle 
fopraddette  diligenze,  ella  fi  debbe  ricignere  intorno  con  buo- 
ne catene  di  ferro  ,  !e  quali  almanco  vorrebbono  efiere  due, 
perciocché  una  lene  debbe  mettere  al  rincontro  del  fonda- 
mento della  fornace,  e  l'altra  per  un  terzo  di  braccio  lon- 
tana dalla  detta  per  di  fopra;  e  quelle  quanro  più  grolle  ,e 
larghe  faranno ,  tanto  più  ficura  renderanno  la  fornace  .  La 
bocca  del  fornello,  dove  per  diritto  fi  pongono  le  legne  , 
debbe  tenerli  coperta  con  un  coperchio  fatto  in  guifa  d'una 
paletta  di  ferro  di  tanta  grandezza ,  quanto  comporta  la  bu- 
ca; alla  qual  paletta  fi  farà  un  manico  tanto  lungo,  che  non 
pofia  così  pretto  infocarli ,  ma  fecondo  il  bifogno  edere  ado- 
perato fìcuramente.  Mettendo  il  metallo  nella  fornace  è  an- 
cora da  fapere  ,  che  vi  li  debbe  porre  in  guifa  ,  che  1?  un 
pezzo  fia  dall'altro  follevato  ,  acciocché  le  fiamme  più  fa- 
cilmente entrino  ,  il  che  è  cagione  ,  che  il  fornello  molto 
più  predo  faccia  il  fuo  ufficio,  ed  il  bronzo  la  fua  fulìone . 
Ma  molto  maggiormente  è  da  fapere,  che  primachè  il  det- 
to metallo  fi  ponga  nel  fornello ,  fi  debbe  detto  fornello  ri- 
cuocere dandogli  "ventiquattro  ore  di  fuoco,  cioè  un  gior- 
no ,  ed  una  no  tee  -,  perciocché  non  lo  ricuocendo  bene  ,  po- 
nendovi dentro  il  metallo ,  non  fi  potrebbe  fondere  ,  ma  ag- 
ghiadandoli piglierebbe  certi  fumi  di  terra  ,  che  gettano 
detti  fornelli,  i  quali  lo  inafprirebbono  in  tal  guifa,  che  per 
otto  giorni  continui,  che  fe  gli  dette  fuoco, non  fi  potrebbe 
liquefare  ;  il  che  avvenne  a  me  in  Parigi  in  cert'  opere  ,  che 
io  voleva  gettare,  dove  io  mi  ferviva  di  un  vecchio  prati- 
chittimo  ,  laddove  effendo  cotto  il  fornello  ,  né  fvaporato, 
non  avremmo  mai  fonduto  detto  metallo  ,  fe  io  non  m'  ac- 
corgeva della  cagione  di  tal  difordine .  Così  avendo  lafcia- 
to  ftagionare  col  fuoco  il  fornello  ,  in  due  ore  fondemmo 
millecinquecento  libbre  di  metallo  .  Debbefi  ancora  alle  boc- 
che*, dove  fi  mette  il  metallo,,  far  due  fportelletti  di  pietra 
morta  ,  ne'  quali  fportelli  in  ciafcu.no  fi  feompartifee  due 
buchi  larghi  un  dito,  e  mezzo  l'uno  ,  e  quattro  dita  lonta- 
ni 
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ni  V  uno  dall'  alerò  ,  i  quali  buchi  fervono  per  porvi  una 
forchetta  di  ferro  fatta  a  tal  propofito ,  colla  quale,  fecon- 
do il  bifogno ,  li  vanno  levando  ,  e  ponendo  i  detti  fportelli. 
Volendo  ancora  mettere  nuovo  metallo  nella  fornace  ,  pri- 
ma fi  debbe  porre  il  pezzo  fopra  i  detti  fportelli ,  e  tener- 
velo  fintantoché  diventi  infocato  ,  e  rofso,  e  quafi  che  fia 
per  colare  ,  così  poi  fi  può  metter  fra  l'altro,  efsendochè 
chi  ve  lo  mettefse  fenza  ufar  prima  tali  diligenze,  andrebbe 
a  pericolo  di  freddare  il  primo  metallo,  e  farlo  divenire  in 
guifa  di  migliaccio  ,  come  s'  è  detto  .  Quefte  avvertenze 
adunque  fono  neceflarie  da  faperfi  per  gli  fcultori  ,  e  benif- 
fimo  debbono  effere  informati  della  natura  de'  metalli  ,  e  di 
molte  altre  cofe,  che  la  teorica  ,  e  la  pratica  infegna  -,  per- 
ciocché mi  è  occorfo  di  vedere  uomini  pratichifsimi  in  tal 
arte  ,  i  quali  hanno  fatto  getti  m ara vigl ioli ,  e  talora  foprap- 
prefi  da  qualche  picciolo  accidente  ,  per  non  ne  conofeerc 
la  caufa,  hanno  gettate  le  loro  fatiche.  Eflendoci  adunque 
fpediti  con  quella  maggior  brevità,  che  fia  fiato  pofsibile  , 
di  quanto  intendevamo  di  dire  in  materia  del  gettare  le  fta- 
tue  di  bronzo,  e  del  fare  le  fornaci ,  e' fornelli ,  paneremo  a 
dìfeorrere  brevemente  dello  fcolpire  ,  e  intagliare  i  marmi . 
Avvertendo  in  tal  luogo  II  Vettore  „  che  noi  ci  fiamo  diftefi 
a  trattare  di  tali  materie  tanto,  quanto  abbiamo  giudica- 
to convenirfi  per  inftruzione  degli  fcultori  ,  e  gettatori  di 
ftatue . 
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CAPITOLO  IV. 

Della  qualità  di  diverfi  marmi  atti  a  fare  ftatuet 
del  fare  i  modelli  di  terra  ,  e  del  modo ,  che 
fi  debbe  tenere  per  entrare  a  lavorare 
co'  ferri  né*  detti  marmi . 

POichè  il  mio  principale  intento  fu,  quando  io  mi  pofi  a 
fcrivere  i  preferiti  trattati  ,  di  ragionare  fopra  quel- 
le arti,  che  da  me  fono  (late  efercitate  ,  tutto  quel- 
lo, che  io  con  lungo  ftudio  avelli  imparato  per  benefizio  di 
ciafcuno ,  che  di  effe  fi  dilettane  ,  non  mancherò  per  tal  ca- 
gione di  dimoftrar  brevemente  quanto  m'è  occorfo  d'  offer- 
vare  intorno  alla  qualità  de'  marmi  per  fare  ftatue ,  e  del 
modo  di  lavorarli,  avendo  io  con  grande  athduità  ,  e  dili- 
genza cercato  d'  imitare  tutte  l*  opere  antiche  ,  e  moder- 
ne, che  da*  più  intendenti  fono  ftate  per  migliori  giudica- 
te, e  con  i  migliori  artefici  del  noftro  fecolo  tenuto  ftretta 
converfazìone  ,  fìccome  fra  l*  altre  fu  quella  ,  che  io  ebbi  col 
maravigliofiflìmo  Michelagnolo  Buonarroti  ,  che ,  particolar- 
mente nello  fcolpire  i  marmi  ,  non  è  ftato  a  neflun  artefice 
antico,  per  commi  parere,  inferiore  .  Venendo  ora  a  par- 
lare della  qualità  de' marmi  ,  lafciando  da  parte  il  parlare 
della  loro  generazione  ,  come  cofa,  che  appartenga  a  perfo- 
ne  di  più  alto  fapere,  che  il  mio  non  è,  perciocché  al  no- 
ftro  propofito  poco  importa  ,  le  la  loro  creazione  fi  faccia 
di  terra  grotta  untuofa  congiunta  colla  commiftione  dell'ac- 
qua^ che  poi  di  terra  in  fango,  e  di  fango  in  pietra  fi  ri- 
ducano per  lo  mezzo  de'  raggi  del  Sole  ,  a  me  bafta  di  di- 
re d'  aver  ofièrvato  principalmente  ,  effer  cinque  fpecie  di 
marmi,  i  quali  hanno  ciafcuno  di  per  fe  la  fua  grana  diffe- 
renziata ,  e  cominciando  dalla  prima  forte  ,  diciamo,  quefli 
avere  una  grana  groflìfsima  con  certi  luftri  accanto'  V  uno 
all'  altro  unitamente  ;  e  quella  fpecie  di  marmo  è  più  duro 
da  lavorare ,  ed  in  elio  difficilmente  vi  s'intagliano  cofe  fot- 
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tili ,  ficché  'l  ferro  non  le  fchianti  ,  imperò  dalla  pazienza  , 
e  diligenza  dello  fruitore  fono  tali  impedimenti  fuperati , 
e  le  ftatue  di  effò  marmo  moftrano  beni  Aimo  .  Dopo  quefta 
prima  grana  ho  oflervato  andarli  negli  altri  marmi  fempre 
afiòttigliando ,  e  perdendo  della  loro  rigidità  infino  alla  quin- 
ta groflezza  ,  la  quale  fi  getta  in  certo  modo  più  al  colore 
incarnato,  che  al  bianco,*  e  quefta  forte  di  marmo  giudico 
per  l'efperienza  ,  che  io  n*  ho  fatta,  e  (Te  re  la  più  unita  ,  la 
più  gentile, e  la  più  bella,  che  fi  polla  lavorare,  la  qual  for- 
ta  di  marmo  è  detto  Pario .  Trovanfi  ancora  le  dette  grane 
in  divelli  marmi  talora  alterate-,  perciocché  avranno  la  gra- 
na grolla  mefcolata  con  affai  fmerigli,  e  macchiata  di  nero, 
e  quelli  fono  difficili ffimi  a  lavorare,  effendoché  da  i  detti 
fmerigli  fono  mangiati  gli  fcarpelli  d'  ogni  forta  ,  e  talora 
faranno  vergati  da  una  delle  dette  macchie,  le  quali  ingan- 
nano facilmente  V  artefice  ;  perciocché  di  fuora  fono  rico- 
perti da  una  fcorza  candidilfima  ,  e  dentro  poi  celano  tali 
magagne ,  per  le  quali  fi  rendono  brutte ,  e  fgraziate  V  opere  . 
E  peròdebbe  V  artefice  per  fe  fieno  andare  alle  cave  a  eleg- 
gergli,  e  proccurare  di  avergli  bel liflìmi ,  e  bene  {ragionati  , 
nella  qual  cauzione  abbondò  grandemente  il  Buonarroti  ;  per- 
ciocché nelle  montagne  di  Carrara  s'  elene  una  cava  con 
non  piccola  diligenza,  dalla  quale  poi  trafse  tutti  quei  mar- 
mi, che  gli  fervirono  per  gli  ornamenti ,  e  figure  ,  che  egli 
fece  nella  fagreftia  di  Santo  Lorenzo  in  Fiorenza  per  or- 
dine di  Clemente  Papa  Settimo.  Infinite  fono  le  forte  delle 
pietre  ,  delle  quali  fi  fanno  ftatue ,  ma  niuna  ve  n'  ha,  che 
pareggi  '1  marmo  ,quand' egli  è  ben  netto  ,  e  quello  ancora 
fecondo  le  regioni  fi  rende  più  ,  e  manco  bello  ;  eflendochè 
a  ciafcuno  è  manifefto  ,  che  quanto  più  la  regione  è  vicina 
all'  Oriente,  e  al  Mezzodì, come  l'India,  e  l'Etiopia,  tan- 
to più  fine,  e  preziofe  pietre  in  quelle  fi  generano;  per  Io 
contrario  quanto  più  fono  diffami  dal  Sole  ,  men  lucide  , 
e  men  fini  vi  nafceranno  .  Nella  Francia  preflb  a  Parigi  fi 
ritrova  una  forte  di  pietra  ,  la  quale  e  di  color  bianco,  ma 
della  bianchezza  del  marmo  ,  anzi  è  un  bianco  torbidiccio  , 
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ma  tanto  è  dolce  ,  e  gentile  ,  che  quando  fi  trae  della  Tua  ca- 
va,ella  fi  lafcia  lavorare  con  i  ferri ,  che  s'  adoperano  a  in- 
tagliare il  legno  ;  ben'  è  vero  ,  che  fi  fa  a  i  detti  ferri  al" 
cune  tacche,  co'  quali  fi  fgrofla  l'opera,  e  poi  con  gorbie, 
e  fcarpelli  d'ogni  forte  fi  va  finendo ,  ed  in  ifpazio  di  tempo 
la  detta  pietra  piglia  una  durezza  quafi  come  il  marmo  ,  e 
maflimamente  nella  fuperficie,  cioè  dove  fi  terminai  linea- 
menti deli'  opera  •  Veggonfi  lavorare  dagli  antichi  ancora 
certe  pietre  verdognole,  le  quali  da  dimolti  fono  chiamate 
oggi  breccie,e  fono  della  durezza  dell'  agate,  e  de'  calci» 
donj  e  perciocché  lì  veggiono  intagliate  di  efla  pietra  fi- 
gure molto  grandi ,  eflèndo  sì  eftrema  la  fua  durezza  ,  non 
s*  è  per  ancora  trovato  modo  da  intagliarle  ,  cioè  (colpirvi 
dentro  figure  ,  che  in  altra  guifa  per  i  pavimenti  fi  lavora- 
no col  piombo,  e  con  lo  fmeriglio .  Sonoci  ancora  i  ferpen- 
tini ,  e  i  porfidi  ,  pietre  molto  note  per  la  loro  bellezza  ,  e 
durezza  ,  e  nell'una  ,  e  nell'  altra  fpezie  ufarono  gli  antichi 
di  fcolpirvi  dentro  figure  molto  grandi ,  ma  più  nel  porfi- 
do ,  che  nel  ferpentino  ,per  eflere  alquanto  meno  afpro  ,  e 
indomito.  Il  porfido  infino  a  oggi  da  ne  (Tu  no  è  flato  faputo 
intagliare  meglio  ,  che  da  Francefco  del  Tadda  Fiorentino, 
il  quale  tra  l'altre  fue  opere  ha  condotte  molte  tefte  di  det- 
ta pietra  ben  finite  ,  quanto  gli  antichi  fi  faceflèro  ,  la  qual 
lode  a  lui  veramente  fi  debbe  ,  poiché  egli  è  flato  il  primo 
dopo  gli  antichi ,  che  ha  trovato  il  modo  di  fpuntare  colla 
tempera  de*  fuoi  ferri  il  perfidiofo  porfido  .  Alquanto  del 
porfido  è  più  tenero  il  granito  ,  che  di  due  forti  fene  ritro- 
va, cioè  roflb,  e  di  un'  altra  forta  ,  che  è  bianco  ,  e  nero  ; 
il  roflb  belliflimo  fi  vede  venire  dalle  parti  Orientali  ;  e  del 
bianco ,  e  nero  nell'  Elba  particolarmente  non  poco  vi  fene 
ritrova  .  Sono  le  dette  pietre  belle  ,  e  durabili ,  ma  non  in 
ufo  modernamente  per  far  figure,  ma  colonne,  ed  altri  or- 
namenti .  Nelle  montagne  di  Fiefole  ,  ed  a  Settignano  ,  luo- 
ghi vicinifiìmi  a  Fiorenza ,  fi  ritrovano  pietre  di  colore  az- 
zurro, chiamate  ferene  ,  le  quali  per  la  loro  bellezza  ,  de- 
licatezza, e  facilità  di  lavorare  ,  fono  molto  in  ufo  per  far 
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colonne,  ed  altri  ornamenti,  e  figure  ;  ma  non  refiftendo  nè 
all'  acqua,  nè  all'  aria,  bifogna  collocarle  al  coperto,  il  che 
non  interviene  di  un'altra  forta  di  pietra  tanè  detta  morta, 
la  quale  ne'  medefimi  luoghi  fi  ritrova  .  Quefta  ,  quantunque 
fia  dolce  a  lavorare,  è  buona  per  far  figure  ,  e  altri  or- 
namenti ,  che  refiftono  a  i  venti  ,  ed  alle  pioggie  ,  e  a  ogni 
altra  ingiuria  del  tempo;  il  che  ancora  interviene  della  pie- 
tra forte,  che  è  del  medefimo  colore  ,  e  fi  ritrova  nelle me- 
defime  cave,  ed  è  molto  a  propofito  per  fare  i  medefimi  la- 
vori, ficcome  figure,  arme,  e  mafchere  da  collocare  fopra 
le  porte  ;  ma  ficcome  di  quelle  fi  ritrovano  Caldezze  gran- 
di, di  quefta  il  medefimo  non  interviene  ,  perciocché  piccioli 
fono  i  pezzi,  che  fi  ritrovano  di  effa  .  Ho  parlato  di  que- 
fte  tre  forte  di  pietre,  quantunque  non  fieno  marmi,  perchè 
di  effe  fi  ufa  di  far  figure  ,  ed  avvengachè  ci  fieno  marmi 
mirti  duri,  e  teneri,  che  particolarmente  nello  Stato  del  Du- 
ca di  Fiorenza  fene  fono  ritrovati  per  mezzo  della  fua  rea- 
le liberalità,  non  però  parleremo  di  eflì  per  non  effere  atti 
a  far  figure  ,  il  che  è  il  no  Aro  principale  intento .  Ma  poi- 
ché a  baftanza  s'  è  detto  delle  pietre,  verremo  adefso  a  dir 
brevemente  del  modo  di  lavorarle  .  Quantunque  da  me  fie- 
no frate  fatte  più  ftatue  di  marmo  ,  contutcociò  per  brevi- 
tà non  intendo  di  far  menzione,  fe  non  di  una  ,  per  effe  re 
delle  più  difficili  ,  che  nell'  arte  lì  facciano  ,  il  che  fono  i 
corpi  morti»  Quefta  fu  l'immagine  del  Salvator  noftro  Gesù 
Crifto  pendente  in  Croce,  nella  quale  pofi  grandiflimo  ftudio, 
lavorando  in  dett*  opera  con  quella  diligenza,  ed  affezione, 
che  meritava  tanto  fimulacro,  e  tantopiù  volentieri,  quan- 
to io  fapeva  d*  effere  il  primo ,  che  in  marmo  avefie  lavora- 
to Crocififfi.  Quefta  fu  adunque  da  me  condotta  a  fine  con 
grandifiìma  latisfazione  di  chiunque  la  vedde  ,  dov'  ella  è 
appreffo  del  Duca  di  Fiorenza  mio  fingolarifiìmo  Signore  „  e 
benefattore  .  E  pofi  il  corpo  del  Crocififfo  fopra  una  Croce 
di  marmo  nero  Carrarefe,  pietra  molto  difficile  da  lavorare 
per  effere  duriflima ,  e  faciliflìma  a  fchiantare  .  Venendo  ora 
al  modo  dello  fcolpire,  mi  pare  in  prima  di  dovere  awer- 
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tire  il  lettore  ,  che  io  ho  oflervato  ,  che  tutti  i  più  valenti 
artefici  ebbero  in  coftume  nelle  loro  opere  di  ritrarle  dal 
vivo  ,•  ben'  è  vero  ,  che  ritrovandoli  rare  volte  un  Ibi  cor- 
po ,  che  abbia  tutti  i  membri  proporzionati  ,  e  che  fia  di 
perfetta  bellezza,  perciò  bifogna,  che  1'  artefice  fia  in  pri- 
ma pentiflìmo  delle  mifure  ,  e  proporzioni  del  corpo  uma- 
no, e  indi  con  efquifito  giudicio  vada  nel  vivo  riconofcen- 
do  que'membri,  che  più  paiono  belli,  e  fatti  con  proporzione 
dalla  natura,  e  quelli  poi  cerchi  d'  adattare  nella  fua  ftatua 
sì ,  che  unitamente  corrifpondano  al  tutto  ;  e  ciò  a  me  pare, 
che  fia  il  vero  modo  da  condurre  con  perfezione  le  ftatue . 
Con  quella  i corta  adunque  ,  e  con  quella  guida  governan- 
doli il  maeftro,  volendo  far  la  fua  ftatua ,  principalmente  deb- 
be  fare  un  modello  piccolo  di  due  palmi  in  circa  ,  ed  in 
quello  ponga  la  fua  invenzione  ,  e  deliberici  delle  attitudini 
della  figura  .  Polcia  faccia  la  detta  figura  di  terra  ,  tanto 
grande  ,  quanto  può  ufcire  del  marmo  ,  e  defiderando  di 
condur  la  ftatua  di  marmo  con  più  diligenza,  cerchi  di  fini- 
re il  modello  grande  meglio  del  piccolo  ,  e  non  potendo  per 
mancamento  di  tempo  »  come  fuole  intervenire,  conduca  il 
detto  modello  grande  d'  una  bozza  conveniente  ,  che  ciò 
brevemente  gli  verrà  fatto,  e  per  tal  modo  verrà  ad  acqui- 
fere affai  tempo  ,  mentrechè  lavorerà  la  ftatua  di  marmo  . 
Ed  avvengachè  molti  valenti  artefici  abbiano  ufato  con  cer- 
ta pratica,  e  reColuzione  d*  entrar  co'  ferri  nel  marmo  fu- 
bitochè  avranno  condotto  il  piccolo  modellino,  non  perciò 
è,  che  in  cotal  guifa  governandoci,  non  reftafìero  delle  loro 
opere  molto  più  fatisfatti  ;  perciocché  noi  fappiamo  (  de* mi- 
gliori moderni  parlando  )  Donatello  nelle  fue  opere  efferfi 
così  governato;  e  nel  Buonarroti  fi  vidde,  che  avendo  egli 
efperimentato  tutt'e  due  i  detti  modi  .cioè  di  fare  le  ftatue 
fecondo  i  modelli  piccioli  ,  e  grandi  ,  alla  fine  accorto 
della  differenza,  usò  il  fecondo  modo  ,  il  cheoccorfe  a  me 
di  vedere  in  Fiorenza  ,  mentre  egli  lavorava  nella  fagreftia 
di  Santo  Lorenzo  .  Nè  folamente  nelle  ftatue  ha  tenuto  il 
dett'  ordine,  ma  ancora  nell'opere  d* Architettura ,  ufàndo 
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bene  fpeflb  d'  efaminare  i  membri  degli  ornamenti  delle  Tue 
fabbriche  per  mezzo  de' modelli,  che  egli  aveva  fatti  della 
grandezza,  che  propriamente  avevano  da  efiere.  Poiché  l'ar- 
tefice fi  Tara  fodisfatto  del  fuo  modello  ,  fi  debbe  pigliare 
un  carbone  ,  e  dileguare  la  veduta  principale  della  fua  fia- 
tila, e  ciò  fare  con  diligenza;  perciocché  quando  1'  artefi- 
ce nonfi  rifol velie  bene  col  dilégno  di  detto  carbone, po- 
trebbe facilmente  ritrovarli  poi  ingannato  da*  ferri  .  Ed  il 
miglior  modo ,  che  fino  a  oggi  fi  fia  veduto  ufare ,  è  fiato 
ritrovato  dal  Buonarroti  ,  il  quale  è  quefto ,  che  ,  poiché  fi 
farà  dilegnata  la  veduta  principale  ,  fi  debbe  per  quella  ban- 
da cominciare  a  lcoprire  co'  ferri  in  quella  guifa  ,  che  uno 
artefice  farebbe,  dovendo  fcolpire  una  figura  di  mezzo  ri- 
lievo, così  a  poco  a  poco  nel  detto  modo  veniva  quel  ma- 
ravigliofo  artefice  a  (coprire  le  figure  ne'  Tuoi  marmi.  I  mi- 
glior ferri  da  (coprire  fono  alcune  fubbiette  fottìi ildìm e ,  in- 
tendendo per  fottilifiime  le  punte,  ma  non  l'afte,  perciocché 
le  afte  vogliono  eflere  grolle  quanto  un  dito  della  mano  . 
Così  colla  detta  fubbia  fi  va  apprettando  a  un  mezzo  dito  a 
quella  ,  che  fi  domanda  la  penultima  pelle  ,  e  poi  fi  piglia 
uno  (carpello  con  una  tacca  in  mezzo  ,  e  col  detto  fcarpel- 
Io  fi  conduce  la  ftatua  fino  alla  lima  ,  la  quale  fi  domanda 
lima  rafpa ,  o  fcuffina  ,  e  di  quelle  fe  ne  fanno  di  più  forti, 
cioè  a  coltello,  mezze  tonde  ,  e  altre  fatte  in  guifa  del  di- 
to grò  fio  della  mano.  Quefte  fi  fanno  due  dita  larghe,  e  poi 
fino  al  numero  di  cinque,  o  fei  lì  viene  diminuendo ,  finché 
l'ultima  fia  quanto  una  penna  comune  da  feri  Vere .  Piglianfi 
poi  i  trapani,  i  quali  fi  adoperano  quando  le  lime,  fai  o  fe 
fi  aveflè  a  .avare  in  qualche  difficile  fottofquadro  di  panni, 
o  in  qualche  attitudine  ftravagante  della  figura  ,  dove  hi- 
fognarle  ufare  i  trapani  graffi,  i  quali  fono  di  due  forte  . 
Una,  che  gira  per  virtù  di  un  coreggiuolo,  e  di  un'  afta  a 
traverfo  bucata  ,  e  con  quefto  fi  con  luce  ogni  grandi  Amia 
minuzia  ,  e  fottigliezza  di  capelli,  e  di  panni  .  L'  altra  tor- 
ta di  trapano  più  groftb,  che  fi  domanda  trapano  a  petto; 
eh'  è  facto  d'  un'afta  di  ferro  grafia  un  dito  ,  e  lunga  mez- 
zo 
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20  braccio  ,  e  il  mezzo  dell'  afta  torta  >  nella  quale  s'  ac- 
comoda un  rocchetto  di  legno  ,  che  fla  lente  nella  det- 
t'  afta  ,  e  con  quello  fi  gira  il  detto  trapano  tenendo  al 
petto  il  detto  le^no  ,  avendo  metto  le  faettuzze  nella  Tua 
ingorbiatura  fatta  a  polla  per  tal  effetto  ,  così  fi  adopera 
in  que'  luoghi  ,  dove  il  primo  non  può  operare  .  Come 
le  dette  diligenze  delle  (ubbie  ,  degli  (carpelli  ,  delle  li- 
me,  e  de*  trapani  fi  faranno  ufate  ,  che  per  mezzo  di  det- 
ti ferri  fi  finii  ce  la  figura ,  fi  viene  al  pulimento  delia  figu- 
ra ,  il  quale  ti  fa  con  pietra  pomice ,  che  fia  bianca  ,  unita , 
e  gentile  .  Avvertiremo  coloro  ,  che  non  fon  troppo  pra- 
tichi del  marmo  in  detto  luogo  ,  che  vadano  colla  fub- 
bia  ,  quanto  poflbno  pretto  alla  fine  della  ftatua,  e  quello 
perchè  la  fubbia  efiendo  fottiliflìma ,.  non  intruona  il  mar- 
mo ;  perciocché  non  la  ficcando  per  diritto  nella  pietra,  fi 
viene  a  fpiccaredel  marmo  , quanto  altri  vuole,  gentiliflima- 
mente,  e  dipoi  con  lo  fcarpello  a  una  tacca  fi  viene  a  uni- 
re, e  con  quella  s'  intraveda  ,  come  fe  proprio  s'  averte  a 
difegnare  ,  e  quello  è  il  modo  ,  che  tenne  il  Buonarroti  in 
lavorando  le  fue  eccellentiflìme  flatue  ;  perciocché  vi  fono 
alcuni  ,  che  altri  modi  tenendo  cominciano  a  levare  ora  in 
un  luogo,  ora  in  un  altro  ,  rifondando  la  figura  ,  e  per  co~ 
tal  via  fi  fon  fatti  a  credere  di  condurre  più  preflo  a  fine 
le  loroftatue,  dove  fi  fono  accorti,  molto  più  tempo  fpen- 
dendo.del  loro  errore,  e  fono  talora  fiati  necefiititi  a  rap- 
pezzarle .  Nè  pure  in  quello  difordine  rono  incorfi  ,  ma  in 
altri  ,  che  fono  inrimediabili  ;  e  perciò  lodo',  che  fluitan- 
do i  detti  modi  l'artefice  fi  governi  con  grandiflìma  pazien- 
za, cercando  di  operar  poco,  e  con  grandi/lima  perfezione, 
non  volendo  efiere  tenuto  artefice  di  poca  (lima  .  Non  avrei 
lafciato  in  quello  luogo  di  defcrivere  la  forma  di  tutti  i 
ferri,  e  mazzuoli,  che  in  tal' arte  fono  necefsarj,  fe  io  non 
aveflì  giudicata  fuperflua  tal  diligenza  per  la  trita  notizia, 
che  generalmente  fe  n'ha  per  ciafcuno  ,  e  però  trapafsando 
più  avanti  verremo  a  dire  de' colo/fi. 
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*Del  modo  di  condurre  i  colojjì ,  e  del  ricrefcere 
i  modelli  da  braccia  piccole  a  braccia  grandi 
per  mezzo  di  una  nuova  regola  - 

NOn  volendo  lafciare  di  trattare  di  tutte  quell'  opere, 
che  da  me  fono  ftate  fatte;  perciò  vengo  a  ragiona- 
re de' coloni,  i  quali  gli  antichi  d'  altezza  incredi- 
bile fi  dilettarono  di  fare,  benché  oggi  nettano  di  quelli  fi 
vegga  ,  che  ci  pofla  far  più  certa  teftimonianza  della  loro 
grandezza  incredibile  di  quello,  che  in  più  pezzi  fi  vede  an- 
cora in  Roma  ,  del  quale  la  tefta  fenza  il  fuo  collo  eflen- 
do  (tata  da  me  diligentemente  mifurata  ,  è  alta  più  di  due 
braccia,  e  mezzo  Fiorentine;  laonde  per  cotal  mifura  veni- 
va 1*  intero  della  detta  {tatua  ,  e  coloflo  a  efler  alto  venti 
braccia  in  circa  .  Il  condurre  fimili  opere,  come  ciafcuno 
può  facilmente  confiderare ,  è  difficiliflìma  imprefa ,  onde  io 
ritrovandomi  in  Francia  a'  fervizj  del  Re  (  come  più  volte 
ho  detto  )  e  immaginandomi  fempre  di  far  cote  degne  del 
fuo  eroico  animo  ,  mi  deliberai  di  fare  un  coloflo  d'  altez- 
za di  quaranta  braccia  ,  il  eguale  folle  accompagnato  da  al- 
tre figure,  e  quella  fu  l'invenzione  :  Prima  feci  un  model- 
lo d'  una  fonte  ,  perciocché  i  detti  ornamenti  avevano  da 
eflere  podi  a  Fontana  Belio,  e  il  detto  modello  eradi  forma 
quadra,  e  in  mezzo  a  detta  forma  vi  era  porto  pur  della  me- 
defima  forma  quadra  un  fodo  ,  il  quale  appariva  di  fopra 
l'acqua  per  l'altezza  di  quattro  braccia,  e  il  detto  imbafa- 
mento  era  tutto  ornato  d'imprefe  fatte  dal  detto  Re  ,  e  fo- 
pra la  bafe  vi  aveva  adattato  lo  Dio  Marte  ,  che  aveva  da 
efiere  il  coloflo,  e  fopra  ciafeun  angolo  poi  vi  era  una  figura, 
le  quali  figure  tutte  infieme  venivano  a  dimoftrare  le  prin- 
cipali arti, di  che  il  Re  fi  era  grandemente  dilettato,  ficco, 
me  arme  ,  lettere  ,  fcultura  ,  pittura,  e  architettura.  Cos 
avendo  fatto  il  modello  a  braccia  piccole  ,  le  quali  tirando 

a  brac- 
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a  braccia  grandi  ,  la  principal  figura  veniva  a  eflere  brac- 
cia quaranca  ,  come  s'  è  detto  ;  e  quello  moftrato  al  Re  ,  e 
dettagli  la  mia  invenzione  ,  avendo  S.  M.  beniflimo  efami- 
nato  ,  e  intefo  da  me  il  modo  ,  eh'  io  terrei  in  condurre 
così  gran  macchina , reflato  di  ciò  capace,  dette  comnieflio-, 
ne,  che  non  mi  fi  mancafìe  di  cofa  alcuna,  facendomi  ani- 
mo a  tirare  innanzi  la  detta  imprefa.  Avendo  adunque 
fatto  quefto  piccolo  modello  con  grandiflìma  diligenza  ,  e 
volendone  fare  il  modello  grande  quanto  doveva  efiere 
il  cok#ò>  non  mi  parendo  poflibile  di  poter  ricrefeere  con 
buona  regola  dalle  braccia  piccole  alle  braccia  grandi ,  fic- 
chè  egli  fuflè  venuto  con  quella  bella  proporzione  ,  che 
nel  piccolo  fi  vedeva,  per  quella  cagione  adunque  de- 
liberai di  farlo  grande  primieramente  tre  braccia ,  così  io 
feci  di  geflò  ,  acciocché  meglio  potette  refiftere  alla  fa- 
tica ,  che  aveva  da  fopportare  per  le  continue  mifure  , 
che  fi  avevano  da  fare  fopra  di  eflb.  E  quefto  fecondo 
modello  cercai  di  finir  belliflìmo  ,  e  con  più  diligenza  , 
e  lludio  ,  che  nel  piccolo  non  aveva  feguito  .  Ciò  fat- 
to mi  pofi  a  ricrefeer  V  opera  all'altezza  delle  quaranta 
braccia ,  tenendo  quello  modo .  In  prima  compartii  ii  det- 
to modello  di  tre  braccia  in  quaranta  braccia  piccole» 
e  il  braccio  partii  in  ventiquattro  parti  ,  e  conofeiuto  , 
che  alla  grandezza,  che  bìfognava,  eh'  io  lo  riducefli,  que- 
lla fola  regola  non  m'avrebbe  fervito ,  a  quella  n'aggiunfl 
un*  altra  da  me  veramente  ritrovata .  Io  prefi  quattro  legni 
quadri  della  grofiezza  di  tre  dita  per  ogni  verfo ,  i  quali 
erano  dirittiflìmi  ,  e  ben  lavorati  ,  ed  erano  dell'  altezza 
appunto  della  mia  figura.  Quelli  adunque  ficcai  diritta* 
mente  coli*  archtpenzolo  in  terra  tanto  difeofto  dalla  fi» 
gura,  quanto  un  uomo  poteva  entrare  dentro  nella  mani- 
ca, la  quale  era  foppannata ,  e  veftita  d*  afte  dirittiflime  , 
iafeiandovi  di  dentro  un  piccolo  ufeetto  da  entrare  in  eflà» 
Ciò  fatto  cominciai  a  mifurare  nel  pavimento  della  dan- 
za, dWio  èra,  un  profilo  di  tutte  le  dette  quaranta  brac- 
cia .  e  veduto,  che  la  regola  mi  riufeiva  giufta ,  mi  pofi 
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a  fare  un*  armadura  di  tre  braccia  ,  la  quale  io  traeva  dal 
detto  modello  ,  e  la  detta  armadura  era  teffuta  tutta  di 
legni  ,  che  fi  raggiravano  intorno  a  un  dirittiftìmo  ftile, 
che  fervi  va  per  la  gamba  manca  ,  fopra  la  quale  fi  po- 
fa*/a  la  mia  figura.  Così  andava  teflendo  la  detta  arma- 
dura  ,  e  pigliando  le  mifure  della  manica  al  corpo  della, 
figura,  dandole  quel  vantaggio  ,  eh'  io  voleva,  che  fervif- 
fe  per  la  carne  da  veftire  dett' armadura  ,  cioè  l' ofsatura 
della  figura.  Confeguito quello ,  feci  dirizzare  uno  ftilo gran- 
de in  mezzo  appunto  a  un  cortile,  dov'  io  era  per  far  la 
dett' opera,  il  quale  ftile  ufeiva  fuori  della  bafe  quaran- 
ta braccia  ,  e  dipoi  y'  aggiunfi  gli  altri  quattro  itili,  cioè 
uno  per  angolo ,  com'  erano  nel  modello ,  e  gli  veftii  d' afte 
con  la  medefima  diligenza  ,  che  aveva  ufato  nel  piccolo  , 
dipoi  cominciai  a  teffere  1'  orlatura  colle  medefime  mifure 
fopraddette  ,  pigliando,.  Tempre  dall'  onatura  piccola  ,  e  ri- 
crefcendole  da  braccia  piccole  a  braccia  grandi  ,  pigliando 
però  Tempre  le  mifure  per  la  parete  intorno  delia  manica 
al  corpo  della  mia  figura  ,  e  a  tutto  il  dinanzi ,  e  Umilmen- 
te a  tutto  il  di  dietro ,  fempre  per  la  diftanza  delle  dette 
pareti.  Rifcontrava  ancora  per  1* intorno  ,  e  trovava  ,  che 
s' io  mi  funi  fidato  di  ricrefeere  da  braccia  piccole  a  brac- 
cia grandi,  mifurando  folamente  la  figura  piccola,  e  la  gran- 
de ,  che  mi  farebbono  avvenuti  di  grandi  inconvenienti ,  do- 
ve così  governandomi ,  mi  riufeì  alla  proporzione  della  figu- 
ra piccola  .  E  perchè  la  detta  figura  pofava,  com*  ho  detto, 
fopra  il  piede  manco ,  il  fuo  piè  ritto  era  alquanto  alzato  , 
e  aveva  fatto,  che  pofaffe  fopra  un  elmo,  laddove  ferven- 
domi di  queft'  occafione  avevo  accomodata  1*  offatura  del 
detto  colono  ,  che  fi  poterle  entrare  pel  detto  elmo  ,  e  fa- 
cilmente fai  ire  infino  dentro  alla  tefta  .  Finito  eh'  io  ebbi 
l' offatura,  andai  col  geffo  veftendolo  di  carne  ,  e  colla  me- 
defima regola  in  breve  tempo  lo  conduflì  alla  penultima  pel- 
le, e  come  fu  ridotto  in  tal  termine,  feci  aprire  la  parte  di- 
nanzi della  manica,  in  che  io  l'aveva  rinchiufo,  e  ciò  fatto 

mi  feoftai  per  lo  fpazio  di  quaranta  braccia  ,  che  tanto  per 
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quella  parte  mi  concedeva  il  cortile  di  potermi  allungare , 
e  veddi  infieme  con  dimoiti  intendenti  dell'arte  ,  che  lamia 
regola  non  mi  aveva  ingannato;  perciocché  infieme  con  elfi 
efaminando  il  model  piccolo  col  grande,  vedemmo  ogni  mi-" 
nuzia,  che  appariva  nel  piccolo  ,  ritrovarli  nel  grande  a  Tuo 
luogo,  e  con  bella  proporzione.  Fui  aiutato  in  dett*  opera 
per  lo  più  da  mano  vali,  e  altra  forte  di  gente  imperitilfima 
nell' arte, e quefto  niente  importava,  perciocché  eflendoimu- 
fcoli  di  tanta fmi furata  grandezza  in  detto  luogo,  facevano 
quello,  ch'avrebbe  fatto  Ogn*  intendente  per  mezzo  della 
mia  regola;  e  la  ragione  è,  come  ho  detto  ,  la  grandezza  de' 
mufcoli ,  i  quali  mentrechè  fi  lavorano  ,  non  potendo  i*  ar- 
tefice vederli  da  difcofto  appena  quanto  è  due  volte  lungo 
un  uomo  ,  perchè  accollandoli  colla  lunghezza  d'  un  brac- 
cio ,  con  che  1*  uomo  mette  fu  la  materia ,  e  difcoftandofi  poi, 
febben  li  vede  qualche  cofa ,  non  è  però  tale ,  che  polla  fer- 
irire  ad  av vederli  delle  grandi  imperfezioni,  che  potrebbo- 
no  intervenire  ,  perciò  in  tali  luoghi  per  mezzo  delle  det- 
te regole  li  può  V  artefice  fervire  a  lavorare  di  muratori  , 
e  uomini  non  pratichi .  E  fono  d'  opinione  ,  che  dalle  fei 
braccia  in  fu  dovendoli  fare  ftatue,non  fi  pollano  condurre 
proporzionate  fenza  il  modo  da  me  raccontato  ,  o  altro  fi- 
mile.  Finito  adunque  il  detto  modello  Io  inoltrai  al  Re  ,  il 
quale  dimoftrò  grandinio  deliderio  di  volere ,  che  que- 
ir* opera  fi  tirane  a  fine  ;  perciocché  egli  mi  prefe  a  diman- 
dare il  modo  più  fpedito,  e  breve,  eh'  io  terrei  in  finirlo; 
ond'io  rifpoli,  che  bifognava  formarlo  di  più  di  cento  pez« 
zi ,  i  quali  avrei  tutti  commefli  a  coda  di  rondine  ,  la  qua! 
cofa  non  mi  farebbe  difficile,  ogni  volta  ch'io  facelfi  in  pri- 
ma un*  oliatura  di  ferro  ,  dov'  io  avrei  accomodato  fopra 
quei  pezzi ,  eh'  io  avelli  gettato  per  fare  il  detto  coloflò  , 
cominciandomi  da' piedi,  e  andando  di  mano  in  mano  com- 
mettendo pezzo  per  pezzo  fino  alla  tetta  .  E  febbene  io  ve- 
deva alcuna  difficultà  in  mettere  infieme  la  dett'  armadura 
di  ^erro  ,  pnr  mi  rincoravo  di  fuperare  ogn*  impedimento, 
offervando  la  medefima  regola  ,ch'  io  aveva  tenuto,  quand'io 
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feci  la  prima  di  legno;  così  eflendomi  fpedito  del  mio  ra- 
gionamento ,  e  il  Re  datami  commiflìone,  ch'io  feguitaflì 
T  opera,  avendo  di  già  cominciato  a  Fontana  Belio  a  eflere  la 
dett'armadura  (come  porta  P  incoftanza  dell'umane  cofe  ) 
per  cagione  dell' importantiflìme  guerre,  e  altri  accidenti  , 
che  accalcarono  in  detto  Regno, fui  corretto  di  lafciare  così 
grand'  opera  imperfetta .  Pitteremo  ora  a  ragionar  breve- 
mente fopra  il  modo  ,  che  tener  fi  debbe  del  difegnare  ;  le 
quali  cofe  quantunque  paiano  comuniflìme,  pur  non  dovran- 
no difpiacere  agli  amorevoli  dell'arte,  ed  a  coloro,  che  be- 
nignamente vanno  efaminàndo  P  altrui  fatiche  ,  i  quali  in 
guifa  dell'  induftr io fe  api  da  divedi  fiori  vanno  raccoglien- 
do materia ,  onde  comporre  ne  pollano  >  com'efle  fanno  ,  nobi- 
iiflìmo  lavoro . 


Breve  difcorfo  intorno  all'  arte  del  difegno ,  dove 
lì  conclude  ,  che  (a  Scultura  prevaglia  alla 
Pittura  ,  e  che  migliori  ^Architetti 
diverranno  quelli ,  che  pia  per» 
fetti  Scultori  faranno. 

^"~"\On  varie  materie,  e  in  diverfi  modi  fi  coftuma  di  di- 


fegnare, cioè  col  carbone,  colla  biacca,  e  colla  pen- 


na  .  Colla  penna  fi  difegna  interfegando  una  linea  Co- 
pra l'altra  ,  e  dove  fi  vuol  far  più  ombre, fi  foprappone  più 
linee ,  e  dove  manco  ,  vi  fi  fanno  manco  linee  ,  fintantoché 
fi  viene  a  lafciare  la  carta  bianca  per  i  lumi  .  Quefto  modo 
di  difegnare  è  difficiliflìmo,  e  pochi  fono  quelli,  che  eccel- 
lentemente abbiano  difegnato  bene  di  penna,-  e  mediante  tal 
maniera  didifegni  s*è  ritrovato  l'intagliar  le  {lampe  col  bu- 
lino in  rame  ,  fra'  quali  intagliatori  il  più  eeCéllgn!6  ,  60§ì 
per  cagione  della  finezza  dell'intaglio»  come  per  U  vivaci- 


capitolo  vi. 
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ti  ,  e  finezza  del  difegno  è  flato  Alberto  Duro  ,  uomo  ve- 
ramente maraviglio^  .  Difegnafi  ancora  in  altra  guifa ,  cioè 
poiché  fi  farà"  fatto  i  dintorni  colla  penna,  fi  pigliano  i  pen- 
nelli ,  ?  come  i  dipintori  fanno ,  intignandogli  nellMnchioftró 
mefcolato  con  acqua,  fi  va,  fecondo  il  bi  fogno,  or  più  chia- 
ro ,  or  più  fcuro  ombrando  detti  difegni  ,  e  queflo  fi  chia* 
ma  disegnare  d'acquerello .  Tingonfi  in  oltre  i  fogli  di  varj 
colori  ,  e  indi  fopra  di  quegli  fi  dilegna  colla  matita  nera 
per  far  l'ombre,  e  i  lumi  fi  fanno  colla  biacca,  la  qual  biac- 
ca lì  adopera  alcune  volte  in  padelli  groilì  quanto  una  pen- 
na da  fcrivere  ,  e  fi  fanno  di  biacca  intrifa  con  un  poco  di 
gomma  Arabica.  Difegmfi  colla  matita  rofsa,  e  colla  nera, 
e  con  quelle  pietre  cereamente  riefee  il  difegno  vago  fo- 
pramodo  ,  e  meglio  ,  che  eiercitando  i  fopraddetti  modi . 
Quelle  pietre  adope  ano  tutti  i  buoni  difegnatori  per  ri- 
trai' dal  vivo,  perciocché  avendo  e'ij  ,  fecondochè  meglio 
giudicano,  pollo  un  braccio,  o  una  gamba  ,  e  rifolvendoli 
di  muovetlo,  o  più  alto,  o  più  bafso,  o  più  innanzi  ,  o  più 
indietro  ,pofiono  ciò  fare  facilmente,  efsendochè  con  un  pò- 
co  di  midolla  di  pane  tofto  fi  cancella  il  fegno  ,  che  fa  det- 
ta matita,  o  rofsa  ,  o  nera  che  fia,  e  quello  modo  di  dife- 
gnare  è  per  lo  migliore  approvato. 

Venendo  adunque  a  parlare  del  difegno  ,  dico,  fecon- 
do la  mia  opinione,  il  vero  difegno  non  efler  altro  ,  che 
l'ombra  del  rilievo  ,  e  perciò  fi  può  dire  il  rilievo  eflere  il 
padre  del  difegno,  e  la  Pittura  efière  veramente  un  difegno 
colorito  con  gl'ifleffi  colori ,  che  dimollra  la  natura  .  Dipi- 
gnefi  in  due  modi  ,  l'  uno  è  quello  ,  che  imita  con  tutti  i 
colori  quello,  che  [*  illena  natura  dimollra.  L'altro  è  il  di- 
piguere  di  chiaro  ,  e  di  fcuro,  il  qual  modo  è  (lato  rifufei- 
tato  a'  noflri  tempi  in  Roma  da  Pulidoro,  e  Maturino  gran- 
dinimi difegnatori ,  i  quali  nel  Pontificato  di  Leone,  d'Adria- 
no, e  di  C'emente,  fecìono  infinite  ope#e  in  d-tta  maniera  di 
chiaro  fcuro,  poco  cubani  d'attendere  a  dipignere  con  co- 
lori .  Mlt8fRI8&9  al  modo  didifegnare,  e  dimoftrare  quan- 
to m'è  occorfo  d'  ©llervaw  negli  feorci,  dico,  che  p  ù  ar- 
tefici 


150  TRATTA  TO 

tefici  fpeflb  ci  ritrovammo  a  fludiare  infieme  ,  e  facevamo 
ilare  un  uomo  di  bella  ftatura  ,  ed  età  in  una  camera  imbian- 
cata a  federe  ,  o  ritto  con  diverfe  attitudini ,  mediante  le 
quali  potefsimo  vedere  i  più  difficili  fcorci  ,  dipoi  gli  po- 
nevamo un  lume  dalla  banda  di  dietro  non  troppo  alto,  non 
bafso,  nè  troppo  difcofto  da  lui,  ma  lo  fermavamo  in  gui- 
fa  ,  che  ci  moftrafle  il  vero  ,  e  fubitochè  fi  vedeva  P  om- 
bra,  che  eflb  inoltrava  nel  muro,  facendolo  ftar  fermo, pre- 
ttamente fi  profilava  la  dett'  ombra  ,  dipoi  facilmente  fi  fa- 
ceva pacare  alcune  linee  ,  le  quali  non  ci  potevano  edere 
raoftrate  dall'ombra,  fiqcome  nella  groffezza  del  braccio 
lono  alcune  pieghe,  che  vengono  nella  piegatura  del  gomi- 
to ,  cosi  nella  fpalla  dentro  ,  e  fuori ,  nella  tefta  ,  in  alcune 
parti  del  corpo  ,  nelle  gambe  ,  ne*  piedi ,  e  nelle  mani  ,  le 
quali  non  fi  pofiono  vedere.  E  quello  è  il  vero  modo  di  di- 
fegnare,  col  quale  fi  confeguifce  effere  eccellente  pittore  , 
ficcome  è  (lato  il  noflro  maravigliofo  Michelagnolo  Buonar- 
roti, il  quale  tengo  per  fermo  ,  che  non  per  altra  cagione 
cotanto  abbia  valuto  nella  Pittura,  fe  non  perchè  egli  è  (la- 
to il  più  perfetto  fcultore  ,  e  di  quella  ha  avuto  pia  (in- 
goiar notizia  ,  che  nefllm  altro  ,  che  fia  flato  ne'  tempi  no- 
flri.  E  qual  maggior  lode  fi  può  dare  a  una  bella  pittura,  fe 
non  dir, ch'ella  fpicchi  in  t*/  modo,  eh*  ella  paia  di  rilievo? 
l\  che  ne  fa  accorti  .,  che  il  rilievo  è  il  fuo  vero  padre,  e  la 
pittura  fua  vaga,  e  graziofa  figliuola  .   La  pittura  è  una 
parte  dell'otto  principali  vedute,  alle  quali  è  obbligata  la 
fcultura  ,  e  ciò  interviene  ,  che  volendoli  fare  un  ignudo 
di  fcultura  ,  o  qualfivoglia  altra  figura  veftita  (  parlando 
dell'ignudo  )  dico  ,  che  pigliando  l'artefice  terra,  o  cera, 
e  cominciando  a  imporre  la  detta  figura ,  facendoli  alle  ve~ 
dute  dinanzi ,  prima  ch'ei  fi  rifolva,  molte  volte  alza  ,  ab- 
batta, tira  innanzi,  e  indietro  ,  e  gli  fvolge  ,  e  drizza  ogni 
fuo  membro.  E  poiché  egli  fi  fia  fatisfmo  di  quella  prima 
veduta  dinanzi  ,  volgendo  la  detta  figura  per  canto  ,  che 
viene  a  eflere  una  delle  quattro  vedute  principali,  molte  vol- 
te avverrà,  ch'egli  la  vegga  comparire  con  manco  grazia  , 
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laonde  è  neceffitato  a  guaftar  di  quella  bella  veduta,  la  qua- 
le nell'animo  Tuo  avea  di  già  (Utilità  ,  per  accordarla  col- 
la nuova  veduta,  e  avviene,  che  ogni  volta  che  egli  vol- 
ga tutte  e  quattro  le  dette  vedute  fe  gli  rapprefentino  le 
medefime  difficultà  .  Le  quali  vedute  non  pur  fon  otto  > 
ma  più  di  quaranta,  eflendochè  ogni  poco  ,  che  egli  volga 
la  fua  figura ,  un  mufcolo  fi  moftra  troppo  ,  o  poco  ,  tal- 
ché fi  veggono  di  grandi  (lime  varietà  ;  così  per  tali  cagio- 
ni 1'  artefLe  è  neceffitato  di  levar  dalla  Tua  figura  di  quel- 
la bella  grazia  della  prima  veduta ,  per  accordarla  con  tut- 
te l'altre  vedute,  predandola  d'ogn' intorno  a  tutta  la  fi- 
gura. La  qual  difficultà  è  tale,  che  non  mai  fi  vide  figura 
nefluna,  eh  moftra  (Te  bene  per  tutt' i  verfi .  Per  l'  efempio 
di  Michelagnolo  ci  fi  rapprefenta  ancora  quanta  fotte  la  dif- 
ficultà della  fcultura  ,  eflendochè  egli  conduceva  un  ignu- 
do grande ,  quanc'  il  vivo, con  tutti  i  debiti  ftudj,  che  egli 
ufava  nelle  fue  opere ,  in  termine  di  fette  giorni  ;  ed  a  me 
occorfe  di  vedere  talora  ,  che  dalla  mattina  alla  fera  egli 
aveva  finito  un  ignudo  colle  diligenze  ,  che  l'arte  permet- 
te .  Ma  non  reftrignendomi  a  tempo  così  breve,  percioc- 
ché molte  volte  egli  era  tirato  da  certi  furori  mirabili,  che 
nel  lavorare  gli  venivano,  ci  batterai!  termine  de' lette  gior- 
ni fopraddetti,  dove  che  lavorando  aflìduamente  fopra  una 
ftatua  di  marmo  della  medefima  grandezza  ,  per  cagione  della 
"difficultà  di  dette  vedute,  e  della  materia  ancora,  non  la  con. 
duceva  in  manco  di  fei  mefi,  ficcome  più  volte  s'è  oflèr- 
vato;  il  che  intervenne  lìmilmente  a  Donatello  fcultore  di 
fommo  pregio,  il  quale  dipinfe  bene  per  fola  cagione  della 
fcultura  .  Potrebbefi  ancora  far  argomento  della  difficultà  di 
quell'arte  dalla  quantità  dell'  opere ,  che  fece  il  detto  Mi- 
chelagnolo, eflendochè  (parlando  però  per  proporzione)  per 
ogni  ftatua  di  marmo  ne  faceva  cento  di  pittura,  e  non  per 
altro,  fe  non  perchè  la  pittura  non  era  obbligata  alla  diffi- 
cultà delle  tante  vedute  ,  come  s'  è  detto  laonde  fi  può 
concludere,  che  la  detta  difficoltà  non  nafea  nella  fcultura 
per  cagione  della  materia  foiamence,  ma  per  rifpetto  de*  mag- 
giori 
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giori  ftudj  ,  che  per  confeguir  tal*  arte  bifogna  fare  ,  e  per 
le  molte  regole,  che  intorno  a  efla  fi  debbono  oflervare  ;  il 
che  nella  pittura  non  avviene,  e  perciò  (  Tempre  modefta- 
mente  parlando  )  dico ,  la  {cultura  di  gran  lunga  prevale- 
re alla  pittura  .  Ma  perchè  quella  opinione  mi  fa  condefcen- 
dere  in  un*  altra  attenente  a  tal  materia,  perciò  non  giudico 
fuor  di  propofito  il  raccontarla;  ed  è  quella  ,  eh'  io  {limo , 
che  tutti  quegli  artefici ,  che  meglio  per  ragione  di  fcultura 
intenderanno  il  modo  di  fare  un  corpo  umano  colle  fue  pro- 
porzioni, e  mifure  ,  quelli  ancora  migliori  architetti  faran- 
no, avendo  aggiunto  però  f*  altre  parti ,  che  intorno  a  quella 
neceffaria,  e  nobiliffima  arte  fi  ricercano;  e  non  folo  mi  muo- 
ve a  dir  quello  il  vedere  la  convenienza ,  che  hanno  gli  edi- 
fici con  quello  del  corpo  umano  ,  ma  perchè  e  la  propor- 
zione,  e  mifura  delle  colonne,  e  altri  ornamenti  ancora  da 
quello  fi  traggono, e  da  eflb  corpo  umano  hanno  avuto  ori- 
gine ,  e  fondamento ,  laonde ,  com'ho  detto ,  tutti  coloro ,  che 
eccellentemente  fapranno  fare  una  {tatua  colle  fue  corri- 
fpondenze  di  mifure, e  parti,  quelli  ancora  tengo  per  fermo, 
che  più  eccellenti  riufeiranno  nell'  architettura  ,  perciocché 
io  prefuppongo,  che  con  maggior  difficiiltà  ,  e  induftria  la- 
vori lo  fcultore,  che  il  pittore  per  le  ragioni  fopraddette; 
dalle  quali  difficultà,  e  regole  acquatterà  un  particolar  giu- 
dicio  intorno  alle  fabbriche  chiunque  farà  efercitatiflimo 
nella  fcultura  .  Ma  non  per  quello  è ,  eh'  io  voglia  afferma- 
re ,  che  chi  non  è  valente  fcultore  non  polla  eflere  buono 
architetto,  perciocché  Bramante  ,  Raffaello  ,  e  molt*  altri, 
che  pittori  furono ,  fi  veggono  aver  operato  con  gran  giu- 
dizio ,  e  vaghezza  in  dett'  arte  ,  ma  non  per  quello  fono 
arrivati  (  dell'  architettura  parlando  )  a  queir  eccellenza ,  che 
fi  vede  efler  pervenuto  il  noftro  Buonarroti  ;  il  che  non  da 
altro  nafee,  fe  non  perchè  egli  meglio,  che  alcun  altro ,  ha 
intefo  il  modo  di  fare  una  ftatua  perfettamente  ,  la  qual 
cofa  è  Hata  la  vera  cagione ,  che  egli  abbia  fatto  le  fue  ope- 
re d'  architettura  con  tanta  gentilezza  ,  e  grazia  ,  ficchè 
gli  occhi  noftri  non  fi  pollòno  faziare  di  riguardarle  .  E 
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quefto  ho  voluto  ancor  dire  non  tanto  per  cagione  della 
fcultura  ,  e  della  pittura ,  ma  perchè  molti  vi  fono  ,  che 
talora  con  picciol  lume  di  difegno ,  e  del  tutto  idioti  ar» 
difcono  di  operare  fenza  i  veri  fondamenti  di  queft'arte, 
fìccome  intervenne  di  M.  Terzo  mereiaio  Ferrarefe,  che 
con  certa  fua  inclinazione  ,  che  egli  aveva  nell'architettu- 
ra, e  per  lo  mezzo  d'alcuni  libri,  che  egli  andava  leggendo, 
che  di  tal  profeflìone  trattavano ,  cominciando  a  pervade- 
re uomini  d'importanza  a  fabbricare ,  fece  dimolti  edifici, 
e  in  tanto  ardire  venne,  che  lafciato  il  primo  efercizio  , 
e  datofi  all'  architettura,  diceva,  che  i  più  intendenti,  che 
fuflèro  mai  flati  in  tal* arte,  erano  Bramante,  e  Antonio  da  S, 
Gallo,  e  che  dopo  quelli  non  cedeva  ad  alcuno,  laonde  n'ac- 
quiftò  il  nome  di  M.  Terzo  ,  non  Capendo  ,  che  Filippo  di 
Ser  Brunellefco  il  primo  fufle  flato ,  che  con  maravigliofa 
induftria  1*  avea  refufeitata  dopo  tant' anni ,  eh' ella  era  del 
tutto  reftata  eftinta  da'  barbari  artefici .  Ben  è  vero ,  che 
dopo  Filippo  non  poco  acquiftò  ne'  tempi  di  Bramante  , 
d'Antonio  da  S.  Gallo  ,  e  di  Baldaflarre  Petrucci .  Ma  ultima- 
mente s'  è  villa  falire  a  fupremo  grado  d*  eccellenza  per  ca- 
gione di  Micheiagnolo  ,  il  quale  colla  forza  vivaciffima  dei 
difegno  acquiflata  per  lo  mezzo  della  fcultura  racconciò  molte 
cofe  nel  Tempio  di  S.Pietro  di  Roma,  dove  i  fopraddetti  ave- 
vano operato,  che  per  comune  giudizio  ora  manifeftamen- 
te  fi  feorge  quanto  più  alle  buone  regole  d'  architettura 
s' accertino.  Ma  perchè  io  mi  riferbo  altra  volta  a  parla- 
re di  ciò,  e  particolarmente  della  profpettiva  ,  dov'io  fa- 
rò palefe,  oltre  a  quello  ,  eh'  io  intendo  di  trattare,  infi- 
nite oflèrvazioni  di  Lionardo  da  Vinci  intorno  a  detta  pro- 
fpettiva ,  le  quali  traili  da  un  fuo  belliflìmo  difcorfo,che 
poi  mi  fu  tolto  infieme  con  altri  miei  fcritti ,  perciò  non 
farò  più  lungo ,  ma  di  quanto  per  ora  ho  detto  rappor- 
tandomi fempre  a  coloro ,  che  con  maggiori  ,  e  migliori 
fondamenti  fapranno  fenza  paflione  meglio  parlare  delle  co- 
fe, che  abbiamo  ragionato  ,  farò  fine.  Reftami  folo  a  dire, 
che  e  per  ricreazione  del  lettore  ,  e  per  non  mancare  an- 
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cora  a  me  fieno ,  occultando  quelle  cofe,  che  mi  portano  ef- 
fere  cagione  di  grandiflìma  lode, m'ho  fatto  lecito  di  por 
qui  alcune  poefie  volgari  ,  e  latine  ,  che  io  fcelfi  fra  di 
molte  ,  colle  quali  fi  degnarono  più  ingegni  Iodatiflinii  di 
onorarmi  per  cagione  della  {tatua  del  Perfeo  di  bronzo,  e 
del  Crocififlò  di  marmo,  ch'io  feci  in  Fiorenza. 


Fim  DEL  SECONDO  TRATTATO- 
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FRAMMENTO 

DI  UN  DISCORSO 

DI  BENVENUTO  CELLINI 

SOPRA    I  PRINCIPI 
E  V  modo  cC  imparare  f  arte  del  difegno . 

NFRA  T  altre  maravigliofe  profeflìoni ,  che  ha 


avute  quella  noftra  città  di  Firenze  ,  dove 
certamente  ella  non  folo  ha  aggiunto  gli  anti- 
chi, ma  anco  pattati  ,  quello  è  flato  nella  no- 
biliffima  Scultura  ,  e  Pittura  ,  ed  Architetta, 
ra  ;  e  che  quello  fia  il  vero ,  per  vìva  ragione 
fi  inoltrerà  al  fuo  luogo.  Ma  perchè  il  mio  primo  intento  fi 
è  ragionare  dell'  arte  ,  e  del  vero  modo  de*  Cuoi  principi  , 
lìccome  meglio  ellafidebbe  apparare,  del  che  fare  sì  è  Ha- 
ta voglia  grandiflima  in  quelli  miei  maggiori ,  nè  mai  11  fo- 
no relbluti  di  dare  principio  a  una  tanta  utile  ,  e  piacevole 
imprefa,  (ebbene  io  fono  il  minore  di  tanti*  e  sìfublimi  in- 
gegni, perchè  tale  utile  a  i  vivi  non  fi  perda  ,  in  quel  me- 
glio modo,  che  natura  mi  porgerà  ,  mi  piglierò  quello  ca- 
rico volentieri,  non  fenza  gran  fatica,  a  moftrare  ,  e  dare 
a  intendere  ,  ed  efprimere  con  più  facilità,  che  io  fappia , 
e  polla  un  tanto  gloriofo  concetto  .  Egli  è  vero  ,  che  vo- 
lendo cominciare  una  tanta  imprefa  ,  molti  farieno,  che  in 
prima  farebbono  un  gran  difcorfo  ,  perchè  volendo  muo- 
vere una  tanto  fmifarata  macchina  è  di  necefiìtà  l'  adopera- 
re moltiffimi  ftromenti  ;  ma  perchè  molte  volte  più  prello 
aftaftidifce  ,  che  e'  porga  piacere  il  vedere  fare  tante  pre- 
parazioni, piglieremo  quello  miglior  modo,  cioè,  che  co- 
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minciando  a  ragionare  di  tali  arti,  quello  che  noi  vedremo 
di  mano  in  mano,  fecondo  leoccafioni,  che  ci  farà  meflie- 
ro,  lo  porremo  in  atto  in  modo,  che  mettendolo  nel  pro- 
polito  ,  dov'  egli  accaggia,  molto  meglio  fi  terrà  a  memoria, 
che  le  e'  fi  folle  con  altro  ordine  propofto  in  prima;  e  così 
piacevolmente  cominceremo  a  dar  principio  a  tal  ragiona- 
mento .  Voi  Principi  ,  e  Signori  ,  che  di  tali  arti  vi  dilet- 
tate, e  voi  artifti  eccellenti,  e  voi  giovani,  che  apprende- 
re le  volete ,  per  certo  dovete  fapere ,  che  '1  più  bello  ani- 
male, che  mai  abbia  fatto  la  umana  natura,  fi  è  flato  l'uo- 
mo, e  la  più  bella  parte,  che  abbia  l'uomo  ,  fi  èia  tella ,  e 
la  più  bella,  e  maravigliofa  cofa,  che  fia  nella  tefta,  sì  fo- 
no gli  occhi,  in  modo  che  volendo  1'  uomo  imitare  gli  oc- 
chi per  eflere  tali,  quali  noi  diciamo,  è  forza,  che  con  af- 
fai maggior  fatica  vi  fi  metta,  che  in  altre  parti  d'  elfo  cor- 
po non  faria  ;  ficchè  a  me  pare  ,  che  e'  fia  flato  un  grande 
inconveniente  per  infino  a  oggi,  per  quanto  io  ho  veduto, 
li  maeftri  mettere  innanzi  a  i  poveretti  tenerillimi  giovani 
per  gli  loro  principi  a  imitare,  e  ritrarre  uno  occhio  uma- 
no ;  e  perchè  il  limile  intervenne  a  me  nella  mia  puerizia  , 
così  penfo  ,  che  agli  altri  avvenuto  fia  .  Io  tengo  per  cer- 
to ,  che  quello  modo  non  fia  buono  per  le  ragioni  dette  di 
fopra  ,  e  che  il  vero  ,  e  miglior  modo  farebbe  di  mettere 
innanzi  cofe  più  facili ,  le  quali  non  folo  più  facili,  ma  farieno 
ancora  molto  più  utili ,  che  non  è  il  cominciare  a  ritrarre  uno 
occhio .  Io  fo  bene  certilfimo,  che  qualche  dappoco  pedan- 
te, e  qualcheduno  di  quelli  imbrattamondi  mi  verranno  ar- 
guendo contro  col  dire,  che  un  buon  maeftro  fchermidore 
mette  a  i  Tuoi  difcepoli  ne'  principi  in  mano  le  armi  più 
gravi  ,  perchè  poi  le  vere  paiano  più  leggieri  ;  a  quello  io 
arei  il  campo  larghilfimo  da  poter  fare  un  bellilfimo  ragio* 
namento  in  mia  difefa,  ma  perchè  non  fervirebbe  ad  altro, 
che  al  vento  ,  ed  io  fono  amico  delle  conclufioni ,  folo  mi 
balla  di  avere  a  quelli  tali  tagliato  la  ftrada  con  quello  po- 
co e  Tempio  f  e  così  comincerò  a  inoltrare  il  mio  buon  mo- 
do elTere  più  facile ,  che  ritrarre  uno  occhio ,  e  infinitamente 
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più  utile.  Ora  perchè  tutta  la  importanza  di  quefte  tali  vir- 
tù confide  nel  fare  bene  uno  uomo  , e  una  donna  ignudi,  a  que- 
fto bi  fogna  penfare  ,  che  volendogli  poter  far  bene  ,  e  ri- 
durfegli  (ìcuramente  a  memoria  ,  è  neceflario  di  venire  al 
fondamento  di  tali  ignudi  ,  il  qual  fondamento  fi  è  le  loro 
oflà  in  modo  ,  che  quando  tu  arai  recatoti  a  memoria  una 
ofiàtura  ,  tu  non  potrai  mai  fare  figura  ,  o  vuoi  ignuda  ,  o 
vuoi  veftita  ,  con  errori  ,•  e  quefto  fi  è  un  gran  dire  .  Io 
non  dico  già  ,  che  tu  fii  ficuro  per  quefto  di  fare  le  tue 
figure  con  meglio  ,  o  peggio  grazia  ,  ma  folo  ti  bafti  il 
farle  fenza  errori  ,  che  di  quefto  io  te  ne  afficuro .  Ora 
confiderà  ,  (e  fia  più  facile  il  ritrarre  uno  folo  oflb  per 
cominciare,  o  sì  veramente  il  ritrarre  uno  occhio  umano. 
Voglio,  che  tu  cominci  a  ritrarre  il  primo  oflb  dello  ftinco 
della  gamba,  qual  fi  chiama  il  fucile  maggiore  ,  a  talché 
mettendo  innanzi  quefto  tal  principio  a  un  tuo  giovanetto 
di  tenera  età  ,  è  certiflìmo  ,  che  a  quello  gli  parrà  ritrar- 
re un  baftoncello  ;  e  perchè  in  tutte  le  nobiliflìme  arti 
la  maggiore  importanza,  che  è  in  effe  ,  volendole  vincere ,  e 
dominare,  non  in  altro  confitte,  che  nel  pigliare  animo  fo- 
pra  di  loro,  e'  non  farà  così  pufillo  animo  di  fanciullo ,  che 
cominciando  a  ritrarre  un  tal  baftoncello  d' oflb,  che  non  fi 
prometta  di  farlo,  fe  non  alla  prima  ,  alle  due  beniflìmo  , 
che  così  non  interverrebbe  quando  lo  mettefli  a  ritrarre 
uno  occhio.  Dipoi  ag^iugnerai  a  quello  l'altro  fucile  mi- 
nore, il  quale  fi  è  un  oflb,  che  è  più, che  la  metà, più  fotti- 
le ,  e  lo  metterai  infieme  col  fuo  principale  al  luogo  fuo  . 
Appreflb  a  quefto,  cioè  Copra  per  diritto  metterai T  oflb  del- 
la cofcia,  il  quale  è  un  folo  ;  ed  è  più  groflò  aflai  ,  che  cia- 
fcuno  di  quelli  due ,  che  fi  chiama  ,   .  Dipoi  met- 

terai in  mezzo  la  patella  del  ginocchio,  e  così  gli  farai  benilr 
limo  recare  a  memoria  quefti  quattro  pezzi  d'oflò  infieme 
ritraendogli  per  tutti  i  verfi,  cioè  in  faccia, di  dietro, e  co- 
sì per  i  due  fuoi  profili  ,  e  a  poco  a  poco  gli  comincerai 
a  difpiegare  una  certa  parte  degli  oflì  del  piede,  li  quali  il 
detto  giovane,  0  di  qualfivoglia  età  uomo  gli  verrà  a  anno« 
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verare  ,  e  fe  gli  recherà  beniflimo  a  memoria,  e  ne  nafcerà 
quefto  ,  che  quando  uno  fi.arà  fatta  familiare  quefta  oliatu- 
ra della  gamba,  innanzichè  e'  fi  venga  alla  tefta  ,  tutti  que- 
gli altri  odi  gli  parranno  facili-,  e  così  a  poco  a  poco  verrai 
teflendo  quefto  belliflimo  ftromento,  il  quale  fi  è  tuttala  im- 
portanza di  quefta  noftra  arte  .  Comincerai  dipoi  a  fargli 
ritrarre  uno  di  quegli  bellifiimi  ofli  delle  anche  ,  li  quali 
fanno  in  modo  d'un  catino,  che  altrimenti  fi  domandano  .  . 
........  li  quali  incaftrano  con  belliflimo  ordine  in  full'  oflb 

della  cofcia,  il  quale  fi  aflbmiglia  a  una  palla  appiccata  in 
fu  uno  barione,  e  queir  oflb  detto  anca  ha  la  fua  cafla  ben 
fatta ,  ed  ordinata,  dove  il  detto  oflb  della  cofcia  gira  per 
tutti  i  vedi,  benché  la  natura  ha  ordinato,  che  e'  non  palli 
certi  termini  , che  gli  ritiene  co'  nervi,  e  altri  fuoi  belli  ordi- 
ni,  li  quali  fi  diranno  dipoi  al  luogo  loro  ■  Dapoi  che  tu 
arai  ritratto,  e  fattoti  memoria  di  detti  offi,  comincerai  a 
ritrarre  un  oflb  belliflimo,  il  quale  va  in  mezzo  alli  due  oflì 
dell'  anche  ;  quefto  oflb  è  molto  bello ,  e  lo  domandano  il 

codione ,  altrimenti  fi  domanda  .  .  Quefto  oflb  ha 

etto  buchi  ,  per  i  quali  virtuofamente  la  maeilra  natura  co* 
nervi,  ed  altre  belle  cofe  lega  tutta  quefta  oliatura  dell'uomo 
infieme,  e  di  bocca  a  quefto  oflb  in  verfo  la  terra  efee  il  fine 
della  ftiena  ,che  pare  ,fìccome  veramente  eli' è.,  una  piccola 
codina,  la  quale  è  comporta  di  cinque  oflìcini.  Così  ritràlo 
affai  volte,  tanto  che  facilmente  ti  verrà  fatto  a  memoria* 
Sappi,  che  quella  codina  in  quefte  noftre  parti  calde  volge 
allo  indentro  .  ma  nelle  parti  freddiflìme  più  Cottola  tramon- 
tana il  freddo  la  fa  torcere  in  fuori ,  e  io  V  ho  veduta,  che 
ella  apparifee  lunga  quattro  dita  a  quella  forte  di  uomini  , 
che  fi  dicono  gli  Iberni,  e  paiono  cola  moftruofa,  ma  e' non 
è  altro ,  che  quello  ,  che  ti  dico,  che  dove  da  noi  ella  volge 
in  dentro  ,  a  loro  la  natura  del  gran  freddo  la  fa  volgere  in 
fuora .  Dipoi  novererai  la  maravigliofa  fpina  della  ftiena  , 
che  fi  chiama  .......  la  quale  fopra  1'  oflb  del  codio- 
ne detto  è  comporta  di  ventiquattro  offa  ,  che  fedici  ne  va 
infino  all'appiccatura  delle  fpalle,  e  otto  infino  che  fi  con- 
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ghigne  colla  teda,  dove  fi  chiama  la  nuca  ,  che  quefto  oflb 
ultimo  è  tondo,  come  quello  della  cofcia  ,dove  la  teda  benif- 
lìmo  gira.  Tu  debbi  alcuno  di  quelli  offi  pigliarti  piacere 
di  ritrarre,  perchè  è  molto  bello  ;  ed  ha  un  gran  buco  ,  dove 
parla  il  filo  delle  rene, o  lchiena,  che  la  diciamo  .  Con  que- 
lla ofiàtura  della  ftiena  sì  fono  appiccate  ventiquattro  cortole, 
dodici  per  banda  ,  che  pare  il  corpo  d'una  galea  ,  e  quella 
detta  coftolatura  ritràla  affai,  e  fattela  bene  familiare,  così 
in  profilo,  come  in  faccia ,  cioè  dinanzi,  e  didietro;  trove- 
rai, che  le  cortole  cominciano  fopra  'l  codione  parlato  cin- 
que ofli  della  lchiena ,  al  fedo  oflb  fi  comincia  a  appiccare 
le  coltole,  tra  le  quali  le  prime  quattro  fono  fpiccate,  e  le 
prime  due  fono  molto  piccole ,  e  iono  tutte  di  oflo  ,  e  la- 
prima  è  piccola,  la  feconda  è  affai  maggiore  ,  la  terza  ha  ap- 
piccato un  poco  di  tenerume  in  cima  ,  la  quarta  ne  ha  ap- 
piccato un  pezzo  molto  maggiore.  Quelle  prime  quattro  fi 

chiamano   .  ancora  la  quinta  non  è  appiccata  all' 

oflo  dello ftomaco  ,lìccome  fono  l'altre  fette  , che  fono  ap- 
piccate a  uno  oflb  dello  ftomaco  (  quefto  intendi ,  che  è  fa- 
lò una  parte  deicoftolame  )  il  quale  oflb  fi  è  di  tre  pezzi  , 
ed  è  lungo  ........  Quefto  oflo  sì  è  come  una  pomice 

porofo  ,  e  fi  chiama  .  -  Le  dette  fette  coltole 

hanno  qua!  la  terza  ,  e  qual  la  quarta  parte  di  effe  coftole 
di  tenerume  i  che  tenerume  non  è  altro  ,  che  uno  oflb  tenero 
fenza  midollo,  e  meglio  fi  può  affomigliare  a  uno  oflb  ,  che 
ai  nervo  avvegnaché  V  oflb  è  frangibile  ,  e  così  è  quefto 
tenerume  ,  ed  il  nervo  non  è  frangibile  •  Ora  intendi  bene, 
quando  tu  ti  arai  recato  bene  a  memoria  quefto  coftolame, 
avvengachè  poi  tu  gli  porrai  la  fua  carne  ,  e  pelle  fopra  9 
fappi ,  che  quelle  cinque  coftole  fciolte  nel  torcerli  il  corpo, 
enei  piegarli  indietro,  ed  innanzi  fanno  apparire  nella  pel- 
le molti  bei  rilievi,  e  cavi,  che  fono  delle  belle  cofe  ,  che 
iieno  nel  corpo  umano  intorno  al  bellico;  e  quelli  ,  che  non 
hanno  beniffimo  a  memoria  quelle  tali  offa,  fanno  le  più  dia- 
vole cofe  del  mondo  ,  le  quali  cofe  io  ho  veduto  fare  a  cer- 
ti pittori,  anzi  impiaftratori  profuntuofi  ,  che  fidandoti  di 
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un  poco  di  lor  buona  memoriuccia  ,  fenza  altro  ftudio  , 
fe  non  quello  ,  eh'  egli  hanno  fatto  ne  lor  cattivi  princi- 
pi ,  corrono  a  mettere  in  opera  ,  e  non  fanno  nulla  di 
buono  ,  e  dipoi  fi  fanno  uno  abito  tale  ,  che  quando  e' 
voleffero  ,  non  potrebbono  far  bene  ,  e  con  quella  lor 
praticacela  accompagnata  dall'  avarizia  fanno  danno  a  que- 
gli, che  fono  per  la  buona  via  degli  ftudj  ,  e  vergogna  a  i 
Principi ,  che  abbagliati  da  quella  preftezza  moftrano  al  mon- 
do di  non  intendere  nulla  .  I  valenti  fcultori ,  e  pittori  fan- 
no le  loro  opere  per  molte  centinaia  d'  anni ,  e  fono  fatte 
per  gloria  de'  Principi  ,  e  vago  ornamento  alle  loro  città; 
adunque  poiché  elle  hanno  a  avere  così  lunga  vita,  perchè 
tu  valorofo  ,e  degno  Principe,  non  afpetti,  ch'  elle  fi  faccia- 
no bene  ?  eflendo  la  maggior  parte  della  gloria  la  tua  ,  che 
dal  far  bene  ,  e  far  male  non  importa  due',  o  tre  anni ,  e 
confiderà,  felo  merita  una  tal' opera, avendo  dipoi  tanta  vi- 
ta? Sebbene  io  mi  fono  un  poco  frollato  da  i  fegni  del  mio 
bel  ragionamento ,  ecco  che  io  ritorno  .  Di  fopra  alla  det- 
ta coftolatura  fono  due  olia  fuori  dell'ordine  dei  coftolame, 
che  ciafeuno  de'  due  fi  pofa  in  full'  ofib  del  petto  ,  e  tor- 
tuofamente  vanno  a  pofarfi  in  full' offa  delle  fpalle  .  Quelli 
tali  olii  non  accade  ritr.arli  feparati ,  come  molti  degli  al- 
tri, ma  infieme  col  coftolame  farai  d'avergli  bene  a  memo- 
ria. Quefti  fi  domandano  per  nome  jugulum  ;  appiccati  a  quello 
detto  offo  apparirono  due  altri  offi  per  di  dietro,  che  pa- 
iono due  palette  .  Quefti  fono  belli  ofli  ,  e  perchè  egli  han- 
no certe  cottole  ,  le  quali  fi  moftrano  dipoi  fopra  la  pelle,', 
dandogli  innanzi  al  tuo  difcepolo  in  ifeambio  di  uno  oc- 
chio ,  fe  li  recherà  bene  a  memoria  ,  perchè  egi'  importa 
affai ,  che  quando  un  braccio  fa  qualche  forza  ,  quello  tale 
offo  fa  diverfe,  e  bellifEme  azioni ,  il  che  (chi  Io  intende  bene) 
fa  molto  bel  vedere  in  fulla  fchiena,  perchè  fi  moftra  molto 
fopra  i  mufcoli  di  detta  ftiena  ,  ed  ha  nome  :  o$  fcapularis» 
A  quello  fono  appiccate  l'offa  delle  braccia  ,  che  hanno  il 
medefimo  ordine  ,  che  quelle  delle  gambe  ,  benché  fieno 
affai  minori  ;  e  così  quella  oliatura  delle  braccia  fi  debbe 
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mettere  beniflimo  ficura  alla  memoria  .  Io  non  ti  dico ,  che 
ufi  il  modo  medefimo  appunto,  che  tu  hai  fatto  nelle  gam- 
be ,  perchè  quando  tu  farai  con  gli  ordini  ,  che  io  ti  ho 
moftro  ,  arri-  ato  alle  braccia,  Scuramente  tu  potrai  ritrar* 
re  la  orlatura  di  un  braccio  tutta  infieme  colla  mano  ,  che 
ècofamolta  artifiziofa,e  bella  bene;  è  il  vero ,  che  e* fi  deb- 
be  ritrarla  affai  volte  per  tutti  i  vedi  ,  e  sì  P  una  manrit- 
ta ,  come  la  mancina  ;  ed  in  parte  ,  che  tu  conduci  que- 
lle braccia  ficure  a  memoria,  potrai  qualche  volta  comin- 
ciare ,  come  per  piacere,  a  provarti  alle  maravigliofe  offa 
del  tefchio,alle  quali  dipoi  che  tu  arai  fatto  quel  diligente» 
ed  affiduo  ftudio  in  quella  folto  oliatura,  al  detto  tefchio 
ti  metterai  intorno  ,  e  femprechè  tu  ne  arai  per  quel  verfo, 
che  ti  verrà  fatto  ,  ritratto  qualcuno  ,  che  ti  cominci  a 
piacere, ti  ingegnerai  d'  appiccargli  l'altre  fotto  offa,  ben- 
ché quefto  tefchio  vuole  eflere  ritratto  per  moltiflimi  verfì , 
acciocché  beniflimo  te  lo  metta  nella  memoria,  perchè  fap- 
pi  per  cofa  certiflìma,  che  chi  non  intende  ,  uè  abbia  bene 
a  memoria  queft*  offa  della  tefta  ,  non  può  mai  fare  tetta  in 
qualfivoglia  modo  ,  nè  di  che  forte  ella  fi  fia  ,  che  abbia 
una  grazia  aì  mondo  .  Sarebbe  il  meglio  ,  che  in  mentre 
che  tu  ritrai  quella  ouatura  dell'  uomo  ,  che  tu  non  dife- 
gnaffi  altra  cofa  di  forra  alcuna, per  non  ti  aggravare  la  me- 
moria in  altro.  Innanzi  che  io  mi  (corti  da  quefto  importati- 
tiflìmo  fondamento  per  entrare  in  altro ,  voglio,  che  tu  fap- 
pia  prima  tutte  le  mifure  di  quella  umana  offatura ,  perchè 
meglio  tu  pofia  dipoi  con  più  ficurtà  comporci  fopra  la  fua 
carne,  cioè  i  nervi,  co'  quali  con  tanta  arte  la  divina  natu- 
ra lega  quefto  bello  flrumento  ,  e  i  fuoi  mufcoli  di  carne 
infieme  colle  dette  offa  da  i  nervi  legati  ,  In  quefto  mezzo, 
che  tu  verrai  mifurando  quefte  offa  ,  tu  ritrarrai  quefta  of- 
fatura  nel  modo  proprio  ,  come  fe  e'  futfì  uno  uomo  vi- 
vo, cioè  acconcerai  la  detta  offatura,  che  pofi  ,  per  vede- 
re la  gamba,  che  pofa  ,  come,  e  quanto  eli' entra  nella  fua 
anca ,  e  il  modo  ,  eh'  ella  fa  a  torcerli  ;  così  la  acconcerai 
ardita  ,  che  polì  in  fa  due  gambe  aperte  »  volgendo  la  te- 
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ita,  e  dando  attitudine  ancora  alle  braccia;  dipoi  la  accon- 
cerai a  federe  alta  ,  e  baffo  ,  facendola  (torcere  per  diverfì 
modi  ,  e  così  facendo  ti  verrà  fatto  un  fondamento  tanto 
maraviglio fo  ,  il  quale  ti  faciliterà  tutte  le  gran  difficultà  , 
che  fono  in  quella  noflra  divina  arte;  e  per  moftrartene  uno 
efempio,  ed  allegarti  uno  autor  grandiflimo  ,  vedi  le  opere 
di  M.  Michelagnolo  Buonarruoti ,  che  la  fua  alta  maniera  è 
tanto  diveda  dagli  altri,  e  da  quella,  che  per  P addietro  fi 
vedeva,  ed  è  tanto  piaciuta,  non  per  altro,  che  per  avere 
tenuto  quello  ordine  delle  offa  ;  e  che  fia  il  vero  ,  guarda 
tutte  le  opere  fue  tanto  di  fcultura,  quanto  di  pittura,  che 
non  tanto  i  belliflìmi  mufcoli  ben  polli  a  i  luoghi  loro  gli 
abbian  fatto  onore,  quanto  il  moftrare  le  offa    .    .    .   .  . 
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Raftiatoi  per  la  fornace  del  bron- 
zo •  u5. 

Raftrello  per  la  fornace  da  fon- 
dere che  cofa  fia.  134. 

Regola  di  Benvenuto  per  ricre- 
feer  le  braccia  piccole  a  gran- 
di •  145.146. 

Rena  della  Senna  a  che  buo- 
na .  60, 

Renella  di  vetro  a  che  ferva.  44. 

Ricci  furon  detti  i  teftoni  del 
Duca  AlefTandro  fatti  da  Ben- 
venuto ,  e  perchè  .  d7» 

Ricrefcere  dalle  braccia  picco- 
le alle  grandi  come  fi  fac- 
cia »  145.  e  feg, 

Romolo  del  Tavolaccino  orefi- 
ce .  Pro?»  xxxi. 

Rubini  bianchi  naturali  .  n. 

Rubini  ,  loro  varie  fpecie  ,  e 
differenze  .  3,  d.  ftimati  più 

di 
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è\  tutte  l'altre  gioie.  4.  pro- 
porzione del  loro  prezzo  con 
quello  dell'altre  gioie.  4*  mo- 
do di  legargli .  4.  5.  6. 
Rubino  di  tremila  feudi  .  5. 


Sacco  di  Roma.        66.  82. 

Saettuzze .  143. 

Sagreftia  di  San  Lorenzo  di  Fi- 
renze .  138. 141. 

Saldare  a  calore  ,  e  come fi  fac- 
cia. 41. 

Saldare,e  come  fi  faccia.  18.95. 96. 

Saldatura  detta  lega  come  fi 
faccia.  43. 

Saldatura  di  terzo  che  fia  .  27. 
faldature  d*  ottavo  .  95.  fal- 
sature di  quinto .  95. 

Saliera  d'  oro  fatta  da  Benvenu- 
to al  Re  Francefco.     55.  56. 

Salvadore  Pilli  orefice  .  Proe- 
mio xxxii. 

Salveftro  del  Lavacchio  orefice 
Fiorentino  eccellente  in  far  le 
foglie  per  le  gioie.  8. 

Sangue  di  drago  che  fia  .  6. 

Scarpelli.  141.143. 

Scolpire  come  fi  faccia.  140.141. 

Scuffina.  141. 

Scultura  fe  prevalga  ,  e  giovi  al- 
la pittura  ,  e  all'  architettu- 
ra .  150. 151.  151. 

Sefte  immobili .  73. 

Settignano  .  139. 

Sfiatatoi  dove  ,  e  come  fi  faccia- 
no nelle  forme  .  89.  ir8.  119. 
nella  fornace  da  fondere.  133. 

Sgraffiare  che  fia  .  51. 


Smaltare  che  fia.  33- 54* 

Smalti  di  diverfi  colori.  35.36. 
Smalto  ,  e  arte  di  finaltare  af- 
fai bene  fiori  in  Firenze  .  31. 
modo  di  fmaltare.  31.33.  34. 
35. 

Smalto  come  fi  macini .  34. 

Smalto  come  fi  pulifea  .  37. 

Smalto  rolfo  roggio  ignoto  agli 
antichi.  33.  come  trovato,  ivi, 
fua  proprietà  .  37. 

Smalto  fottile  ,  e  niello  grofso 
proverbio  degli  orefici  .  34. 

Smeraldi, e  mododi  legargli-6.7. 

Smeraldo  contraffatto  da  un  gio- 
ielliere Milanefe,  e  venduto 
novemila  feudi .  7. 

Specchietto  che  fia  ,  come  fi 
faccia  ,e  a  che  gioie  ferva.  19. 

Spiccare  le  figure  col  cefello 
come  fi  facciano  .  46. 

Spina  della  fchierta  ,  e  fua  defini- 
zione .  1 58.  1 59. 

Sportelli  per  la  fornace  da  fon. 
dere .  136. 

Stagnuolo  di  che  ufo  pe'  gettato- 
ri .  116. 

Stagno  ,  e  modo  di  preparar- 
lo .  114. 

Stampar  le  medaglie  a  conio, e 
come  fi  faccia.  75.76. 

Stampar  le  medaglie  a  vite  ,  e 
come  fi  faccia  .  77.  78. 

Stampe  delle  monete  come  fi 
temperino .  70. 

Statua  d'  Ercole  fatta  fare  in  Pa- 
rigi dal  Re  Francefco  perdo- 
nare a  Carlo  V.  93. 

Statue  d'  argento  grandi  come 
fi  facciano  .  93.  e feg. 

Statue  d'argento  dell'altare  dì 

San 


INDICE. 


13 


San  Pietro  di  Roma  .  92. 

Statua  di  Giove  d' argento  fatta 
in  Pari  i  da  Benvenuto  .  97. 

Stefano  Salteregli  orefice.  Proe- 
mio xxxi. 

Stucco  da  orefici  come  fi  fac- 
cia. 41. 

Subbie .  141. 143. 

Suggelli  de' Cardinali  perchè, 
c  come  fatti  .  58.  59. 


T 


AfTello  che  fia.  73. 
Tazza  di  filo  del  Re  Francefco  I. 

moftrata  all'autore.  19. 
Tempio  di  San  Pietro  di  Ro- 
ma. 153. 
Tenerume  che  fia.  159. 
Terra  da  gettar  nelle  ftaffe  co- 
me fia .  59. 
Terra  per  far  V  incamiciature, 
e  l' artiglierie  come  fia  ,  e  do- 
ve fi  trovi  .  113.  per  fare  i 
mattoni  da  ammattonar  le  for- 
naci per  fondere  come  debba 
efTere.  131* 
M. Terzo  mereiaio  Ferrarefe.i  53. 
Tingere  non  fi  debbe  veruna 
gioia  eccetto  il  diamante.  5. 
Tinta  per  diamanti  come  fi  fac- 
cia.        14.  1 5.  16.  18.  19.  IO. 
Tonaca  di  terra  chefia.  1 19.120. 
Topazj ,  e  loro  differenza  da'dia- 
manti .  10. 


Topazio  ,  e  fue  qualità  .  3.  4. 
Torfello  chefia.  67.73. 
Trapani .  141.  143. 

Tripolo.  37. 
Turchine.  ai. 


V 


\^AfelIami  d'oro  ,  e  d'argen- 
to come  fi  tirino.     83.  e feg, 

Vafi  acquerecci  fatti  da  Benve« 
nuto  al  Re  Francefco .  84, 
85.  88. 

Vafi  in  forma  d'  uovo  fatti  da 
Benvenuto  in  Roma  .  84» 

Vedute  delle  figure,  e  loro  quan- 
tità .  1  se. 1 51. 

Vedute  nella  legatura  delle  gio- 
ie quante,  e  come  fi  confide- 
rino  .  5. 

Verderame, e  meftura  di  efio.  52. 

Vefcovo  di  Salamanca.  84. 

Ufiziolo  della  Madonna  donato 
da  Paolo  III.  a  Carlo  V.  13. 

Vifo  IfopÌGo.  40. 

Vite  femmina  ,  e  maftio  che 
fia .  77. 


J^-jAfiìn  bianchi  artifiziati.  20. 
Zaffiri  come  fi  leghino .        6,  7, 
Zanobi  del  Lavacchio  orefice  . 
Proem.  xxxi. 


IL  FINE. 


ERRORI 


CORREZIONI. 


Jrcft  car.  xxì.  v.  14.  aitimi 

xxx.  v.  10.  [  che  io ,  fappia  ] 
5*  v.   9.  lo  fervirà 

%6.  v.  11.  fofle 

39.  v.    5.  capelli 

49.  v.   1.  e  forfè 

51.  v.  li.  vadia 

63.  v.   5.  pollino 

67.  v.  zi.  riduchino 

v«  33»  tanto  più  è  meglio 
115.  v.  28.  ha  reftare 
119.  v.  ir.  mefcolaù* 
121.  v.  ult.  tanto  più  fono 
X17.  v.   1.  le  qual 
128.  v.  ult.  fatto  ,  avendo 

«31.  v.  2.  dal  più,  o  '1  meno 
v.  31,  d'appoggiare 

«38.  v.  penult.  ma  della 

339«  v.    8.  lavorare 
v-  10.  breccie 

348.  v*    3.  effere 

161.  v.  11.  fotto  offatura 

V.  15.  fotto  oflb 
y.  25.  fappia 
31.  funi 


alcuni 

[  che  io  fappia  ] 
gli  fervirà 
foffi 

cappelli 

[e  forfè 

vada 

pollano 

riducano 

tanto  è  meglio 

ha  da  reftare 

mefciafì 

tanto  fono 

le  quali 

fatto  avendo 

dal  più  al  meno 

da  appoggiare 

ma  non  della 

lavorate 

brecce 

teffere 

iottofTatura 

£otiufl\j 

fappi 
fofle 
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